ગાપાળ ઉૃર્દિશસુખ મ'થસમાળા ન'. ૬ 


રંગવાની કળા. 


પાયા પે વરૂ 


લેઅક 
સહાવજીભાઇ સાજનભાઈ ત્ારીગરા, 
પેટલાદ ઉદ્યોગશાળાના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, 
( કાંતવાનીકળા, હરિપરૂં આદિ ખાદી પત્રિકાઓના કર્તા, ) 


સસાર 2. સસણી 


પ્રસિદ્ધ કર્ન્તા 
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઇટી તરફેથી 
 છીરાલાલ ત્રિભોવનદાસ પારેખ; ખી. એ, 
આસિ. સેક્રેટરી. 
અમદાવાદ. 


કિમત બાર્‌ આના, 
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( ન 
અ. «હ, ૧૯૬૩૧ મ. મિ” હો બલ. ૧૫૦૦, 


શ્રી તાનમન્દિર મુદ્રણાલયમાં શ*કર્રાય અમૃતરાયે છાપ્યુંહ 
રાયપુર, અમદાવાદ. 


ગાપાળરાવ હરિ દેશસુખ સ્મારક ઞ'થમાળાનેા 
ઉપેોદ્ષાત. 


આ ગૃહસ્થ પ્રથમ ૧૮૬૨ માં અત્રે આસિસ્ટ'ટ જનજ થઇને 
આવ્યા અને ફરીને ૧૮૬૭થી ૧૮૭૬ સુધી સ્મીલ્કીઝ કોટના જન્જ 
તરીકે તેએ આ રેહેરમાં રલ્મા. તેમની શાંત પ્રકૃતિ, દયાળી સ્વભાવ, 
પરોપકાર જૃત્તિ, અને સ્વદેશ સેવામાં તત્પરતા, એ વગેરે ગુણોથી 
તેઓ અતિ લોકપ્રિય થયા હતા, ૧૮૭૨ થી ૧૮૭૫ સુધી ગુજરાત 
વર્નાકયુલર સોસાઈટીના તેએ સેક્રેટરી હતા. તેમની ખદલી ૧૮૭૬ માં 
અત્રેથી નાશિકના ન્નેઇન્ટ જન્જ તરીકે થઈ થારૅ તેમનું અત્રે 
સ્મારક રાખવાને લોકોએ એક ફડ એકડું' કયુ. દેશી હન્નરને ઉત્તેજન 
મળે એવી "બાબતોમાં ખચવા માટે તે ફૂડ ગુજરાત વર્નાકયુલર 
સોસાઇટીને સૉંપવામાં આગ્યુ' છે. તે રૂ. ૧૫૦૦) નુ છે. તેમાંથી 
આજ સુધીમાં નીચેનાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં આવ્યાં છેઃ-- 


* ગુંજરાતતી હાલની ખેતીવાડરીનું વણુંન. 

* પરદેશમાં થતો માલ આપણા દેશમાં તયાર ફરવા રા! 
ઉપાય યેો।જવા. 

- સરળ પદાથ વિજ્ઞાન. 

* સાધારણ પદાથોૌનતુ' રસાયન. 

* ઇલેકટ્રોપ્લેટિંગનો હુન્નર. 

* ર્‌ ગવાની કળા. 

આ સિવાય તીચેની બાબતોમાં ઇનામ આપવામાં આવ્યાં છે:--- 

૧. અમેરિકન કપાસ તેયાર ફરવા માટે. 

ર. રેચ લેવાનું વિલાયતી જેવુ' એર ડયુ' તેયાર કરવા માટે, 

કારબૌલિક એંસિટ સોપ તેયાર કરવા માટે. 


૮% /-૦ 


૧૪ ૮ ત ૮ 


ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાધટીની ઔક્સિ. 
તા. ૨૦-૯-૧૯૩૧? 


અનુક્રમણિકા, 


પાઠ વિષય. પૃજ 
સખ્યા, સ'ખ્યા. 
પ્રસ્‍તાવના મ કેક કક *ન્‍ દેથીલ 

૧ રંગ મંદિરે ... ક 32 કકે ૧ 
ર સ્વચ્છતા મેટ કટ કેડ ક ૪ 
૩ કેઠંછુ અને નરમ પાણી #».. કાં કે પૃ 
૪ સાભમુની બનાવટ *** કે ક ૪ ૮ 
પ રેષાએના પ્રકાર ... ક 5% 22 લ 
૬ ..યુતર ખાફ્વાની ક્રિયા .,, ૦૪ ર૦૬ વટે 
છ નિખારવાની ક્રિયા ક ક: ક ૧૪ 
૮ સફેદ કાપડ ધોવાની ક્રિયા ૦** ક કે ૧૫ 
૯ ર ગીત કાપડ ધોવા વિષે #«**૪ ૦૪ ૦ ૧૭ 
૧૦ ઉનનાં કપડાં ધોવા વિષે ,*.,,_ ..*૪ -*૦ ૧૯ 
૧૧ રિૈશમનાં કપડાં ધોવા વિષે **. માર "૦૦ રેર્‌ 
૧૨ ડાધા કાઢવાની રીત કે કે ક ર૪ 
૧૩ ક-.,.રંગના સહાયક પદાથો *.. ડે ર૮ 
૧૪ .._રંગાટ કામની સહાયક રસાયણી ચીનને કેક ર૯ 
૧૫ માપ, વજન અતે ટકા ... કકક ક ૩૩ 


૧૬ .. રગાનું મળ -*.. કક એર મક ૩૮ 
૧૭ કુદરતી રંગો *.૪ ૦૦૦ કોક **૦ રેર 
૧૮ ..રગોાની ઉત્પતિ ભા-૧ લે... 5 ક ૪૫ 
૧૯ -૨રગેોની ઉત્પતિ ભા-ર જો... #*,૪ નનન ૪૮ 
૨૦ મૂળ રગ કે રક ટ ક પર 
૨૧ સિશ્રરંગભાગ૧લેો #*૪ક૪ૃ ૬૪૦ ૦૦૦ પ૫પ3 


મિશ્રરંગ ભાગ ર જો ... -»#* 
મગની નતો અને તેના પ્રકાર **૦ 
રેષાઓની પરીક્ષા... ક કે 
રષા ઉપર રંગ નિણુંય ..*. ૦9૦ 
૧.રેગલી વખતની ચેતવણી **ન્‍ કે 
_“૨દૈશી રંગરેજેની જુની પદ્દતિ ક 


દેશી રગાવડે રેશમ રંગવાની જુની પહદતિ 


“ઉત રંગવા વિષે દેશી રગરેજેની જુની પહ્દતિ 
દેશી અથવા કુદરતી રગે ૦૦૦ દ 
દેશી રંગોવડે ઉન રેશમ રગવા વિષે... 


 રૈ્‌ગાટ કામ કહા કક 
એલ્યક્ષ રગે #૦૯ 9૪૯૬૪ 


ખેઝીક રંગા રંગવાની રીત... 
એસીડ રંગા રગવાની રીત*** 


એલીઝરીન રંગો ..*. કર ૦૦૦ 
રેપીડ ફાસ્ટ રંગો છાપવાની રીત ... 
પેટલાદ ઉદ્યોગશાળામાં ₹ંગેલા નમુના... 


29 29 29 9૦૪ 


27 27 77 ૨૦૦૭૪ 


,»૪ છીષપેલા સુતરાઉ નમુના 


ખઆડીશી કા, ના પરદેશી ર્‌ગા વિષે ... 


, એતીલાઈન ડાઇરેકટ રગે 
» રેશમ ઉપર મીઠાના રંગો 
#» ટેનીન રંગોથી સુતર ર્‌ગવું 
»» ટેનીન રંગોથી રેશમ રગવું 
#» દેતીન ₹ંગાથી ઉન રંગવું 
99 સુતર ઉપર એસીડ ૨ ગે 


ખાડીશી જુ. ના રેશમ તથા ઉન ઉપર એસીડ રંગા ૧૩૨ 
,» કર છંએસીન રંગોથી સુતર્‌ તથા રેશમ 

અને ઉન 2ગવું ર ક 3૪. 

72 99 એલીઝરીન રંગે સુતર્‌ ઉપરે **# ૧૩૬૪ ા 


ર ,) છાપવાની રીત ૧૪૭ 
ક » રેશમ ઉપર રંગવાની રીત ... ૧૫૬ 
આ ૫ ,# છાપવાની રીત કા વ 
#) ઉન ઉપર એલીઝરીન રંગો .-- **૦ વૈર 
પ્રાચીન ફોળમાં કાપડતી ૭પાદ -.- કક તપ 
અર્વાચીન સમયમાં કાપડતી છપાઇ ... ૦૦૦ -.૭૦ 
છાપતી વખતની ચેતવણી મક ૧૭% 
ખડીના રંગાોવડે કાપડની છપાઈ *.. *ન્‍ટ ૧.૭૪ 
પેટલાદમાં ર₹ંગવાનાં કારખાનાં ભા. ૧... ૦૦ ૧૫9૮ 
પેટલાદમાં રંગવાનાં કારખાનાં ભા. ૨ *૦* વૈતટ્ર 


દડ 


મન્સ્ઝ-કક-- 


મસ્તાવના, 


કે।ઇ અજણ્યા વટેમાગુને રસ્તો ખતાવવેો એ જેમ ધમ નું કાય. 
મનાય છે, તેમજ કે!ઇ હુન્નરધધાના અજાણ્યા વિધાથીને ધધે 
ચડવાની દિશા સૂઝાડવી એ અમેને ધમ'નું જ કાય લાગે છે. એ 
હેતુ લક્ષમાં રાખીને આ “ ₹ંગવાની કળા ' નામે ચોપડી તેયાર્‌ કરવાનો 
મતોરથ અમોએ હાથ ધયેય અને ઇશ્વર કૃપાથી થોડે ધણુ અશે એ 
મનોરથ સફળ થઇ શક્યો છે તેથી આનદ થાય છે. 

વડેરા કળાભવનમાં વણુતર શ્વાખામાં લણુતી વખતે સાથે 
સાથે એ વખતનાં રગ શાખાના પ્રે. લટ્ષ્મીચ'દ સાહેખની પ્રેર- 
ણાથી પરદેશી રંગો રગવાનું અમોને તાન મળેલું અને દેશી રંગો 
૨ગવા વિષેની માહિતી સયામ્રહાશ્રમ સાબરમતીમાં મળેલી એ સિવાય 
ખાસ ન્તાન મળેલું નથી. વળી અમારા ખાસ વિષય કાંતવા વણુવાને 
હોવાથી રગ વિષેનું સાન ધણું અલ્પ ગણાય. વળી હુન્નર અને 
વિત્તાનની બાબતો એવી છે કે તે નિ નવીનપણેં પ્રગટે છે અને 
ગઈ કાલની શોધ તે આજની શોધ આગળ જુની ગણાતી હોઇને 
પાછળ પડે છે. એટલે આવું સાહસ ધણી વખતે નિષ્ફળ નીવડે છે. 
વળી આ વિષય ડલ્પનાનો નથી પરંતુ ધંધા રજગારનાો વિષય 
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સાનને હોવાથી, અન્ઞાનતા નભી શકતી નથી. તેમાં 
એ રગનો વિષષ એટલે કુદરતને પહોંચી વળવા જેટલો ગહન 
'ડે।વાથી તેનું સ્વત'ત્ર પુસ્તક રચવા જેટલું અમારામાં સાન નથી 
એ દેખીતુ' છે. એટલે શુભ નિષ્દાથી એ્રેરાધને અવુભવી ભક્તોની 
સારી વાણીનો સમહ કરી આત્માના કલ્યાણુ અથે જેમ આપણે 
તેના ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેવીજ રીતે આ વિષયના નિષ્ણાત 
અનુભવીઓના લખાણુનો સત્રહ કરી, તેનો જતે અતુભવ લઇ 
વિધાર્યાઓના લાભ અથે અત્રે પ્રગટ કર્વાતું' ઉચિત ધાયું છે. 

વડોદરા રાજ્ય તરફથી રાન્યમાં-મુખ્ય કળાભવનતી શાખા 
તરકૈ-પ્રાંતિક ઉઘોગ શાળાએ-અમરેલી, પાટણ, પેટલાદ આદિ 


હ 


સ્થળોએ પ્રાથમિક શાળાઓવી સાથે જેડીને અક્ષરસાન સાથે હુન્નર- 
ઉદ્દોગતું પણુ સાત મળે એ હેતુથી ચાલે છે. તેમાં રંગ, વણાટ, 
અને શિલ્પ આ ત્રણુ ખાખતો શીખવાય છે. પરતુ તેમાં ગોઠવેલા 
અભ્યાસકમ પ્રમાણેનાં શિક્ષણુતી સરળતા માટે પાઠય પુસ્તકે હેજી 
તેયાર યોન્નયાં નધી. પરતુ અમુક અંગ્રેજ, હિંદી કે ગુજરાતી 
ચોપડીએમાંથી અમુક પ્રકરણુ કે પાઠો શીખવવાનું ધેોરણુ ઠૅરાવેલુ' 
હોવાથી અભ્યાસમાં વિદ્ાર્થીએને તેમજ વષને અતે પરીક્ષકેને 
અડચણ રહે છે. તેઘી પરીક્ષકરોતી સૂચના ઉપરથી સધળા 
અભ્યાસક્રમના તારણુરૂપે એક ખાસ તેટ તૈયાર કરી અને પ્રથમ 
અચેની ઉદ્યોગશાળાના ર'ગ શિક્ષક રા. કાશીભાઈ લખાભાઇ પટેલ 
% જેએ પ્રો. ગજજર્‌ સાહેબના શિષ્ય છે, તેમને એ નોટ વચાવી 
અને તેમને પસ'દ પડવાથી આગળ તપાસવા માટે વડૅ।દરા કળાભવન 
નના રંગ શિક્ષક મે. રા. રા. ચીમનલાલ લલ્લુભાઇ દેસાઇ સાહેબને 
તપાસવા મેોફલી, એટલે તેઓમીએ શ્રમ લઇ તપાસીને સારે 
અભિપ્રાય આપ્યો હતે. 


ત્યાર્‌ ખાદ તેમાં સુધારોવધારેો કરી અતે ફરીથી શુદ્ધ અક્ષરે 
લખી નવા સ્વરૂપે એક તેટ તેયાર કરી એટલે અમોને એવો 
વિચાર થયો 'ે સદરહુ નોટ પુસ્તકરૂપે ગુજરાતી ભ્રાષામાં મુંખાઇ 
ઇલાકામાં પ્રચાર પામે તો શાળામાં--ભષુતા-વિવ્યાર્થીઓને રગની 
પાઠેમાળા તરીકે ઉપયોગી થવા ઉપરાંત આ પુસ્તક વાંચનાર સવ 
કોઇને ગહ ઉવ્યોગમાં મદદગાર થઈ શકે એમ ધારીને મે. ર. રા. 
ગુજર્‌ાત વર્નાકયુલર સોસસાઇટીના સેક્રેટરી સાહેબને પૃછાવ્યું કે સદન 
રજું પુસ્તક આપતી સેોસાય?ી માર્ફત પ્રમટ કરવાતી અમારી ઈચ્છા 
છે. અમારા આ વિચારોને સોસસાઇટી તરફથી થોગ્ય ઉત્તેજન મળ્યું 
એટલે એ નોટ મરી અને “ ₹ગવાની કળા' નામે પુસ્તક આકારે 
ત્રગટ થઇ રાકો છે. 


છ 


સદરહુ પુરતકની રચના વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણુ માટે પાઠંમ 
પુસ્તકરૂપે કરવાની હોવાથી તેને લગતા જે તે વિષમના  નિષ્યાત 
વિદ્દાનાનાં મ્રમાણુશુત લખાણોનો આપાર્‌ લેવા માટે અમોએ નીચે 
દશ્ષોવેલાં પુસ્તકોની સહાય લીધી છે. તે "ખાતે તે દરેક મયકતો- 
એને ઉપકાર માનવામાં આવે છે. 


પુસ્તકતું નાસ, કલા. . 

૧ પૈષા ઉપર ૨ગ નિષણુંય-પ્રે. ત્રિશુવનદાસ કલ્યાણુદાસ ગજજર 
ર વિજ્ઞાનની વાર્તા-૨।. રા. કલ્યાણુરાય નથુભાઇ ૯ જેશી, બી. એ. 
૩ રસાયન શાર્મ-રા. રા. ગગાશ'કર મણિશ'કર્‌ વૈષ્ણુવ_ 

ખી. એ. ખી. એસ. સી. 
૪ રસાયન પ્રવેશ-ર।. રા. લલિતાપ્રસાદ મીપ્રસાદ દવે. 
ખી. એ. એલ એલ ખી. ખી. એસ સી. * 

પ રસાયન પ્રવેશ-રા. રા. પ્રેમાનંદ છોટાલાલ શાહે, ખી. એ. 

૬ એવનીલાઇન અને એલીઝરીન રંગો, છેડઢીશી એતીલીન અને 

રગવાની અને છાપવાની વિગતો સોડા રેભીક ઝુ, જર્મની 
છ દેશી રગન. પ્રદુણચ%દ્ર રીય. ર 

૮ દેશી રમાઇ વ ૭પાઈ ( હિ'દી.) ર. રા. થી. બંસીધરજી જેન. 
હ વણાટ શાસ્ત્રનરા. રા, મગનલાલ ખુ. ગાંધી? 
૧૦ છાથ વણાટ-રા. રા. તારાચ'% પોપટલાલ અડાલજા એલ.-ટી. એમ. 
૧૧ ધી આર્ટ એફ વિવિગ રા. રા. મગનલાલ મોરારજી દેસાઈ. : 
૧૨ સરકારી પાઠંમાળા હોપસીરીઝના પાઠૅમાંથી 
૧૩ નવી ,, ,##» કેવરટન સીરીઝ ,, 
૧૪ વડોદરા રાજ્ય ત્રિવેદી વાંચનતમાળા ,, 
૧૫ ધરધોણી-રા. રા. ભાતુસુખરામ નિચુષ્યુરામ મહેતા. 
૧૬ સુંબાધ્નનો વ્યાપારી અનુભવ રા. રા. મૂલજ નાયજી કોઠારી. 
૧૭ સુવખુષમાળા ત્રિમાસિકના અંકેમાંથી-રેઠ પુરૂષોત્તમ વિશ્રામ માવજી 


૧૮ સાનચક યાને ગુજરાતી સાઈકલોપીડિયા પુ. ૮ સું. રતનજી 
ફરામજી શેઠના 


૧૦ 


ઉપર સુજબનાં લખાણોનો આધાર અને લીધો છે ખશ પરતુ 
જે જે રગો વિષે રગવા છાપવાની માહિતી આપી છે તે પેકી' 
ખાડિશિ ફુ. ના પ્રયોગો સિવામ દરેકનો જતે પ્રયોગ - કરી  જ્નેયો છે 
અને અનુભવ થવા પ્રમાણે કેટલેક ઠેકાણે  ફેરર પણુ કયી છે. 
તાપષ્યુ ભુલો થવા સભવ છે. 


અત્રે અમારે જણાવવું જેઇએ કે નાના નાના ટુકડાઓ રગીને 
પ્રયોગની સફળતા બતાવવી એ સહેલી વાત છે. પણુ ધંધાદારી તરીકે 
આખા તાકાઓ રગીને ધાર્યું પરિણામ લાવવુ' એ કામ જરા કઠણુ 
છે. વળી દરેક રંગા ₹ગવા માટે સાથેવું પ્રમાણુ જે આપ્યું હેય તે 
પ્રમાણે એકજ દેશના જુદા જુદા ભાગમાં રંગી જતાં એક સરખુ 
પરિણામ આવતુ નથી તેતુ' કારણુ તે તે તરફના હવા, પાણી ઉપર 
આધાર રાખે છે. માટે આ પુસ્તકનો લાભ લેનાર કોઇને કદાચ કે!ઇ 
ઠેકાણે ખોટો અતુભવ જણાય તો અમારા ઉપર રેશ ન કરતાં તેનું 
ખર્ર કારણુ શેધી ટાઢી અમોને તે વિષે સચના કરશે તો તેનો 
ઉપકાર સાથે સ્વીકાર કરીને સાનમાં વધારા કરીશું. 


વત'માન કાળમાં પરદેશી કાપડની જેમ પરદેશી રગોને પ્રચાર 
આપણા દેશમાં ખૂબ વધી પડયો છે. તે પરદેશી રગો આપણા દેશમાં 
આવતા આજથી ખ'ધ થયા હેય તોપણુ પારકી સ“્કૃતિ કે પર- 
ધુરાની માદક જલદી તેનો અત આવે તેમ નથી. એટલે હાલના 
યુગ પલટાના જમાનામાં પણુ સમાજમાં નર નારી તેમજ ખાળક્રાને 
ર'ગના શિક્ષષુ પ્રદેરામાં સાનુમૂળ બને તે માટે સદરહ્‌ પુસ્તકમાં પરદેશી 
અને દેશી એમ બન્ને જતના રંગોને રંગવા છાપવાને લગતી 
વિગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યે છે. 


સદરહુ પુસ્તકની રચના રંગ કામના શિક્ષયુની સરળતા માટે 
હોવાથી રગના ધધાદારીઓને એઓણું ઉપયોગી નિવડે એવો સ'ભવ 
લાગે છે તોપણુ સૌતે ઉપયોગી થવા માટે બનતો પ્રયત્ન કરવામાં 


શરૃ 
આવ્યો છે. માટે કોધ્ને પણુ ઉપયોગી થરો તો અમે અમારે પ્રયત્ન 
સફળ થયો માનીશું. % 


સદરહું પુસ્તકની છેલ્લી તપાસણી અમોએ અને પેટલાદ 
ઉઘ્યોગશ્ઞાળાના રંગ શ્િક્ષક રા. રામચ'૬ કૃષ્ણુરાવ કોગજેએ મળીને 
કરી હતી; તેમાં તેઓઆથ્રીએ સારી ઉલટ ખતાવી દેતી તે ખાતે તેમને 
પણુ ઉપકાર માનું છું. 


કાર્તિક સુદી ૧, સ'વત ૧૯૮૭. 


! સહાવજછ સાજન નારીમર્‌ા? 
મોટી બથહાપોળ--પેટલા$# 


ટ્દ 


૧૬૩૨૬૨ 


રંગવાની ડળ. 


પાઠ ૧ લ્લે! 
ર'ગસભ'દિર 


પેશ્લાદ ચુજરાતી 'શાળા ન. ૧માં પાંચમા ધોરણુમાં ભણુતે। 
ગમેક વિદ્યાર્થી શાળામાંથી ધેર આવી એક દિવસ એમના ખાપા સાથે 
વાતો કરવા લાગ્યો કે-બાપુજ ! હં ચોથા ધોરણુમાં પાસ થઇને 
પાંચમા ધોરણુમાં દાખલ થયે! એટલે પાંચમી ચોપડીની સાથે ઉદ્યોગ" 
શાળામાં પણુ શીખવા માટે જવાનું થાય છે. 

ખાપા--ભાઇ તમે ગુજરાતી શાળામાં ભ્રણુનારાઓને વળી 
ઉઘોગશાળામાં જવાનું શાનું હોય ! 

વિધાર્થી--ખાપુજ ! આપણા શ્રીમંત સરકાર ગાયકવાડ નામ- 
દાર્‌ સયાજીરાવ મહારાજ સાહેબે ઇ૦ સ૦ ૧૯૨રપનતી સાલથી ગુજ- 
રાતીચાળા સાથે ઉદ્યોગશાળા દાખલ કરી છે. જેથી તેમાં ચુજ - 
રાતી ભણુતર ભણુય છે અને તે સાથે હુન્નરઉદ્યોગ પણુ શીખવાય 
છે. મેરી ઉમરના વિદ્યાર્થીઓ માટે જેવું વડોદરામાં એક કેળાભવન 
છે, એવુંજ અમારા માટે આ નાનું કલાભવન પેટલાદમાં શરૂ થયું છે. 

ખાપા--ભાઈ તમે તો મને ખહુ સારી વાત સભળાવી. વારૂ ! 
તમારી ઉદ્યોગશાળામાં રાં શું શીખવાય છે ? 

વિદ્યા્થી--અમારી ઉદ્યોગશાળામાં પ્રથમનાં ચાર ધેોરણુમાં 
ગુજરાતી અભ્યાસ સાથે કિન્ડરગાટનની ખઅક્ષીસોનું સાન તથા સુંદર 
લેખન અને ચિત્ર વિગેરે હુન્નર, ઉપયોગી કળાઓનું સાન સળે છે. 
અને ધોરણુ પાંચમાથી ઉપલા ધોરણે।માં સુથારી કામ, રંગકામ અને' 


-ક્‌ ર્‌ંગવાની કળા. 


વણાટકામ એમ જુંદા જુદા ધધાઓનું સાન અપાય છે. એ ત્રણુ* 
માંથી જે ખાબત વિદ્યાર્થીને શીખવી ગમે, તેમાં તે દાખલ થઇ શકે 
' છે. મને રંગનું કામ શીખવાનું બહુ ગમે છે એટલે હુ' રગમદિરેમાં 
દાખલ થયે! છું. મારી સાથે વગમાં ભણુતા ખીન્ન વિદ્યાર્થીઓ 
ચકી કેટલાક વણાટ મદિરેમાં અને કેટલાક શિલ્પ મંદિરમાં દાખલ 
થયા છે. દરરોજ અમારે એક વખત ઉઘોગશાળામાં જવાનું હેય જ. 
તે વખતે અમો સૌ છુટા છુટા ત્રણે સ'દિરમાં વહે'ચાઇ જઇએ 
છીએ. અમારી પેઠે અગ્રેજી મોટી નિશાળના પહેલાં ખે ધોરણેના 
વિધાથીઓ પણુ ઉદ્યોમશાળામાં શીખવા આવે છે. 


અમારા રંગ્મદિરતા મોટા મહેતાજ સાહેબ ખહુ ભલા અને 
માયાળુ છે. ₹ગ વિષેતી દરેક વિમત અમોને લાગણીથી શીખવે છે 
“અને દરેક ઉપર સરખો પ્રેમ રાખે છે. 


અમો ર ગમ'દિર્માં દાખલ થયાને પહેલે દિવસે તેમણે અમોને 
બહુ સમજની વાતો કહી હતી કે-આપણી ઉદ્યોગશાળાનું મકાન 
ભાડુતી હોવાથી ૨રગમ'દિર્ને લાયકનું સગવડવાળું' નથી, પણુ રગ* 
સદિરને લાયકનું ખાસ સગવડવાળું મકાન જેધઇએ, અસલથીજ 
આપણા આર્યોએ આ બાબતોને પુરો વિચાર કરીને નિણુય કરી 
રાખ્યો છે કે પ્રયોગશાળાઓ કઇ જગ્યાએ ખાંધવી ન્નેઇએ. તયા 
તેતી અ'દર કયાં કયાં ને કેવાં સાધનો હોવાં નનેઇએ તથા તે સાધનો 
મ'દિર્‌માં કેમ ગોઠવવાં ન્નેઇએ, વળી એ શાળામાં ભણુનાર્‌ અનૅ 
શણાવનાર ગુરુ અને રિષ્ય કેવા ન્નેઇએ. 


પુષ્કળ પાણીની સગવડવાળા કુવા કે નદી અથવા જળાશાયને 
કાંડે, અને શાળાપયોગી સધળી વસ્તુઓ તુરતમાં જ મળી શકર 
એવી જગ્યાએ પ્રયોગશાળા બાંધવી નેઇએ. શાળામાં ચાર 
દિશાએ ચાર ખારણાં રાખનાં નનેઇએ. અને તેમાં જુદા જુદા ભાગમાં 
“વપરાતાં દરેક ય'ત્રે, ચીજો અને સાધનેોતી વ્યવસ્થિત ગોઠંવણુ હેવી 


રગમદિર્‌. ક 


“જેધદએ. જેમકે પૂવ દિશામાં રગમદિર્માં વપરાતા રંગા તથા તેના 
સહાયક પદાર્થો ક્ષાર, એસીડ, તેલ વિગેરે રસાયનિક ચીન્નેનું દવાખાનું 
મુકંવું. અમિકે!ણુમાં ચુલા, સગહી, વિગેરેની ભટ્ટી રાખવી. તથા 
સવ ઓનજ્રે નેગ્ઠત્ય ખુણામાં રાખવાં, ધોવાનું કામ પશ્ચિમમાં 
રાખવું અતે સુકવવાનું કામ વાયવ્ય ખૂણામાં રાખવું. 


વળી સત્વ કાઢવાનું “કોણી ય'ત્ર તથા ચુણ કરવાનું ય'ત્ર, પાણીના 
વાસણ્‌ા, ચૂલા, ધમણ્‌ા, સુપડાં, ખરલ, ખાંડણી, દસ્તો, લાકડીએ, 
ગળણાં, દ્રાવણુ માપવાના લીટર તથા ટવેડલે, વજન કરવાના કાંટા, 
ત્રાજવાં તોલાં, જુદા જુદા વેહની ચાળણી, રંગવા તથા છાપવાનાં 
ઉપયોગી સાધનો પાટ, બીખાં, પ્યાલા, તથા બળતણુ કોલસા, છાણાં 
અતે ગાળવાનાં ય'ત્રો, દીવો, લે'ખ'ડનાં ચોકઠાં વિગેરે સવ સામત્રી 
પુર્તા પ્રમાણુમાં રાખવાં ન્નેઇએ. 


ગુરુ ડાલા, અવતુભવી રસાયન શાસ્ત્રમાં પ્રવીણુ તેમજ શાન્ત 
અને ધીરજવાળા નનેઇએ, અને વિદ્યાથી પણુ ગુરુ તરફ સ'પૂણું 
માનની નજરથી ન્નેનારા, સારી ચાલવાળા, સત્યવાદી, મહેનતુ, 
આગ્તાધીન, ગવ અને દ'ભ વિનાના અને શ્રદ્ધાવાળા ન્નેઇએ. 


ખાપા--આવી સરસ ઉદ્યોગશાળા શરૂ થયાનું તમારી પાસેથી 
નનણીને હુ ખહુ ખુશી થયે] છું. જે રાજ્યમાં, નાનાં બાળક્રાથી 
માંડીને મોટા પય નત અક્ષરતસાન અને તેની સાથે ઉદ્યોગ-ધધાની 
"કળવણી આપવી શરૂ કરી ભવિષ્યની પ્રજ્નને આખાદ બનાવવા 
પ્રયત્નો થાય છે, એ રનનું પ્રજુ ભલું કરજે અને એ રાજ્ય સદા 
અમર તપબન્ને. ભાઇ તમતે પણુ મારો આશિર્વાદ છે કે આવું સારું 
ભણુતર્‌ ભણીને સુખી થન્ને. 


રગવાની કળા. 


પાઠ ૨ ને, 


જ્જગ્છીના 
જેમ દાકતરના દવાખાનામાં દરેક ચીજ્ેતી સંભાળપૂવ'ક વ્યવસ્થા 


અને ચો૩%સપણે સ્વચ્છતા પાળવી પડે છે; તેવીજ રીતે ઉદ્વાોગ- 
શાળામાં પણુ સ્વચ્છતા અને કુશળપણુ કેળવવાની જરૂર હોવાથી 
વિધાર્થીએએ રગમ દિર્‌ેમાં પાળવાના કેટલાક નિયમો અત્રે આપવામાં 
આવે છે, તે દર્‌રૈી।જ લક્ષમાં રાખવા. 


(૧) 
(ર) 


(૯) 


સધળા વિધાર્ચીએને રગમ'દિર્માં નિયમિત વખતસર છાજર 
રહેવું. 

રંગવા કૈ છાપવા માટે જે જે સાધને ઉપયોગમાં લેવાનાં 
હોય તે કામ કરનારા માણુસ પાસેથી મેળવી લેવાં. 

જે જે સાધને પ્રયોગ કરવાને સારૂ પોતાને મળેલાં હેય તેને 
સંભાળથી ઉપયોગ કરવો. 

રગમ'દીરમાં કે પ્રયોગશાળામાં કેપણુ ચીજને, આત્તા વિના 
અડડવું નહિ. 

પ્રયોગ પુરે થાય ત્યારે સધળાં સાધને સાફ કરી કામ કર- 
નાર માણસને પરત સ્વાધીન કરવાં. 

રગ્મ'દિરમાં કેઇ#પણુ ન્નતનેો કચરો પડવા દેવે! નહિ. પણુ 
તેને માટે ડખો વિગેરે જે કાંપ વાસણુ હોય તેમાં જઇ નાખવાં. 
પ્રયોગ ચાલતો હેય તે વખતે, તેમજ પોતાનું કોમ કરતી 
વળા અન્ય 'કેધ્પિણુ પ્રકારની વાતો ન કરવી. 

પ્રયોગ પુરો થયા પછી પ્રયોગ નોંધ બુકમાં જે પ્રયોગ કેરેલે 
હોય તે ₹ંગમદિર્‌્માં બેસીને લખી લેવે।. 


કપડાં વ્યવસ્થિત રાખવાં એટલે અકસ્માતનો ભય રહૈ નહિ. 


કૅટેણુ અને નરમ પાણી. પૂં 


(૧૦) શીશી, ક્ષારે, લીટર, પવાલાં, રગ, ખીબાં નિગેરે ન્યાંથી 
લીધાં હોય ત્યાં તેઓની મૂળ જગ્યાએ મૂકી દેવાં અગર્‌ કામ 
કરનાર માણુસને સોપી દેવાં અને હાથ ખરડાયા હોય તે 
ધોધને સ્વચ્છ થઈ, રગમ'દીરમાંથી બહાર નીકળવું. 


( પ્રેમચ'દ-૬. શાહમકૃત ર્‌સાયણુ પ્રવેશ-ને આધારે થોડા ફેરફાર સાથે » 


પાઠં ૩ નને? 
કૅઠૅણુ અને નરમ પાણી 


રગાટકામ માટે પુષ્કળ પાણીની જરૂર પડૅ છે, અને તે પાણી 
ચેોકખું હોય તોજ ર્‌ગકામને અનુકૂળ આવે છે. પૃથ્વીમાં ત્રણુ ભાગ 
પાણી અને એક ભાગ જમીન છે. એટલે પૃથ્વીનો પોણો ભાગ 
જળથી ભરલો! છે. તેમાં સમુદ્રનું પાણી ખારૂં હોય છે તથા કેટલીક 
જગ્યાનું પાણી કડવું હેય છે. તેમ મોળું ભાંભળુ, ભારે તથા હળવું, 
નરમ અને કઠંણુ એમ પાણીમાં ધણા ગુણદોષ હોય છે. વળી કેટ 
લુંક પાણી ક્ષારો તથા ધૂળ વગેરેતી અશુદ્ધિવાછું મેલું હોય છે; 
અને ર્‌ગાટકામ માટે પાણી ચોકખુ' જઇએ. ચોકખુ એટલે પીવા 
લાયક પાણી રંગકામના ઉપયોગમાં આવી શકે છે એમ ગણીને 
અત્રે સ્વચ્છ પીવા લાયક પાણી વિષે વિચાર કરીએ. 

સ્વચ્છ પાણી સ્વાદ વિનાનું હેય છે. એક પ્યાલાનતી અ'દરનું 
સ્વચ્છ પાણી ર્‌'ગ વિનાનું દેખાય છે. વિશાળ જગ્યામાં સમાયલા 
ઉંડા પાણીનો રંગ કક લીલાશ પડતો વાદળી હોય છે. પાણી ૪* 
અશ સુધી સ'કેોડાતું નય છે અને ધટરૂપ પકડે છે. પરતુ ૪ 
અને ”” વચ્ચે તે વિસ્તાર પામે છે. પાણીમાં ઠંડક આપવાને મોટા 
ગુણુ છે. પાણી મ'દ અગ્નિવાહક છે. તે ધણાજ દમબાણુથો ' ઘણું 
થોર્ડું દખાય છે. 


ે. ર્‌ગવાની -કળા. 


વરસાદનું પાણી ચોકખુ' હેય છે. પણુ જમીન ઉપર પડયા 
પછી તે અસ્વચ્છ થાય છે, તેની અંદર્‌ અનેક ન્નતના ક્ષાર ભળે 
છે. જે જગ્યા ઉપર થઇંને પાણી વહેતું હોય તે જગ્યામાં જે ગળાઉ 
ક્ષાર હોય છે તે પાણીમાં દાખલ થાય છે. પૃથ્વી જનતજતનાં પડની 
બનેલી છે, આ બધાં પડ એકજ પ્રકારનાં હોતાં નથી. કોઇ પડ. 
પત્થરનું બનેલું હોય છે, તો કોઇ ચાક કે મીઠાનું બનેલું હેય છે, 
વળી કેોધ કોઇ પડમાં તો જુદા જુદા પદાર્થોનું મિશ્રણુ પણુ હોય 
છે. હવે પાણી જમીન નીચે ઉતરે છે ત્યારે તે અમુક પ્રકારના પડ 
ઉપર થઇને વહે છે. આથી કરી તે પડ માંહેના ગળાઉ પદાર્થો 
પાણીની અ'દર દાખલ થાય છે અને પાણીને ક્ઞાર્વાળું બનાવે છે. 
વરસાદનું પાણી ચે13ખુ' હોવાથી તેના વડે સાબુથી હાથ ધોઈશું 
તો પુષ્કળ પ્રીણુ વળશે. હવે આજ પાણીમાં થે!દ મીઠું ઉમેર્યા પછી 
હાથ ધેોઇશું તો, પુષ્કળ ફીણુ વળશે નહે અને ફ્રેદા ફેોદા જેવું 
દેખાશે. જે પાણીથી સાખુનાં ફીણુ પુ"્કળ વળે છે, તે પાણીને નરમ. 
પાણી કહેવામાં આવે છે. અને જેનાથી સાખુતાં પ્રીષ્ુ વળવાને 
દલે ફે।દાફેદા જેવું જણાય છે, તેવા પાણીને કઠૅણુ પાણી કહેવામાં 
આવે છે. નરમ પાણીથી સાખુનાં ષ્રીષુ વળે છે, અને કઠણ્‌થી નથી. 
વળતાં. તે કેવી રીતે બને છે તે હવે સમન્નવીશું. 


રાદહ્ધ સાખુ એ સોડીયમ ધાતુના ક્ષાર અને “ કેટી એસિડ ' નું 
મિશ્રણ છે. પાણીને કઠંણુ બનાવનાર્‌ મુખ્યત્વે કરીને, -- “ કલ્શ્યમમ” 
અને “ મેગ્નિશ્યમ' ધાતુતા ક્ષાર છે. જ્યારે કર્ટયુ પાણી અને સાબુ 
સાથે મળે છે, ત્યારે સાખુ માંહેના પદાથ નું પૃથક્કરમુ થાય જે. 
એટલે કે જે ફેદાફોદા થાય છે, તે “ ફેટી એસિડ ' અને કૅલ્સ્યમ 
કે મેગ્નિરયમ ધાવુના ક્ષાર મળી ખનેલા છે. આ પ્રમાણે “ ફેંટી એસિડ” 
જે પાણીમાં પ્રથમ ગળાઉ હતા, તે ઉપર કહેલા ધાતુના ક્ષાર સાથે 
મળવાથી અગળાઉ ખને છે. 

એક પ્યાલો ભરી કઠણુ પાણી લઇશું, અને તેતી અર્‌ સાખુ. 


કંઠેણુ અને નરમ પાણી. છઃ 


વડે હાથ ધોઇશું તો અમુક વખત સુધી ફેાદાફેદા થશે, પણુ પછી : 
તેજ પાણીથી પ્રીણુ વળવા લાગશે. આમ કેમ : આમ થવાનું કાર્‌ણુ ' 
એટલુંજ કે કઠંયુ પાણીની અ'દર સમાયમલે ખધો ક્ષાર નીકળી નનય : 
છે અને તે “ જેૅંટી એસિડ ” સાથે મળી અગળાઉ થયલે હેોવાથી . 
પાણીની નીચે બેસી ”્નય છે, એટલે પાણી જે પહેલાં કઠૅણુ હતું, 
તે તે ક્ષારતા અભાવે નરમ અને છે અને ખાજી રહેલા સાખુ વડે'- 
હાથ ધોવાથી પુષ્કળ પ્રીણુ વળે છે. આ ક્રિયામાં સાબ્ુતા ધસાર્‌ાથી 
કંઠેણુ પાણીનું નરમ પાણી થયું. એટલે શરૂઆતમાં જે સાખુ ધસાયો 
તેટલો નકામો ગયો અને પાણી કહેણુ હોવાને લીધે તેટલું નુકશાન થયું. 
પાણીને ચોાડ'ખુ' કરવાની રીતે? 

પાણીને પીવાલાયક ખનાવવાતી મુખ્ય ત્રણુ રીતો છે-- 

(૧) ઉંડા કુવા કે નદીનાં પાણીની અ'દર્‌ નક્કર કણુ ભળેલા 
હેય છે. આ કઠંણુ અગળાઉ હોવાથી લુગડાંના કે રેતી અને કોલ- 
સાના ગળણાં ( ષ્રીલ્ટર ) વડે પાણીને ગાળી ચોકંખું બનાવી શકાય છે. 

(ર૨) કઠંણુ પાણીને નરમ પાણી કરવાની રીત સાધારણુ રીતે 
ચૂનાનું પાણી ઉમેરવાથો પાણી સ્વચ્છ થાય છે. આ પાણીને ગાળીને 
ઉપયોગમાં લેવું. રંગકામના ઉપયે।ગમાં લેવા સારૂ પાણીને આજ 
રીતથી નરમ બનાવવામાં આવે છે. 

(૩) પાણીને ગરમ કરી તેને ઠૅર્વા દઇ પછી ગાળી લેવાની” 
ત્રીજ રીત છે. આમ કરવાથી પાણી નરમ અને ચોકેખુ' થાય છે. 
જટલાક ગળાઉ પદાથ પાણીને માત્ર ઉકાળવાથી તેમાંથી નીકળી 
જતા નથી માટે તેને “ ડિસ્ટિલ' કરવાની જરૂર્‌ પડૅ છે. “ ડિસ્ટિલ ” 
કરવાનો અથ' ભઠ્ઠીમાં ગાળવું એવો થાય છે. એટલે કઠંણુ પાણીને 
એક વાસણુમાં ભરી તેને ઉકાળી તેમાંથી વરાળ નીકળે તે . વરાળને..' 
ર્સાયનિક ક્રિયાવડે ખીજ વાસણુમાં ઠોર્વાથી ડિસ્ટિલ એટલે ચોકેખુ” 
પાણી થાય છે. 

( રસાયણુશ્ારમ--પ્રકાશક ગુ. વ. સોસાઈટી-અમદાવાદ. ): 


ન ૨ગવાની કળા, 


પાઠ ૪ થે. 
સાબુની બનાવટ. 


રગાટ કામમાં તથા કપડાં ધોવામાં કે શરીર સાફ કરવામાં 
- એમ ધણા ઉપયોગમાં સામુ આવે છે. તે પ્રમાણે સાષુ ધણા પ્રકા- 
રના બને છે. પરતુ તે દરેકમાં ખાસ ખે ન્નતો આવે છે. એક 
' ન”નતના સાણ્નુ લુગડાં ધોવામાં વપરાય છે, અને બીજી ન્નતના સાબુ 
-રારીર સાફ કરવામાં વપરાય છે. 


ધ્વોવાના સાબુ કઠંણુ હેય છે, અને શરીરે ચોળવાના ધણાખરા 
પોચા અને સુગધીદાર હેય છે. ધોવાના સાખુ કપડવ જ, પ્રાંતિજ, 
ને અમદાવાદમાં સારા બને છે. 

કે।શ્રિક સોડા નામનો એક નાતનો ખાર છે તેની મેળવણી 
તેલની સાથે કરવાથી સાખણુ બને છે. તેલને ઠેકાણે ઢોરની ચરબી 
પણુ વપરાય છે. સાષમ્ઠુ બનાવવાની ખે રીતો છે. એક દંડી રીત અને 
ખીજ ઉપરની ચીજે ઉકાળીને ગરમ રીતે બનાવાય છે. 

દડી રીતે આપણે ધેર સાણુ બનાવી શકીએ. એની સાદી રીત 
નીચે પ્રમાણે છે. 

કે।ાણ્રિક સોડા, કોપરેલ તેલ, અને પાણી નીચેના પ્રમાણુમાં 
“લેવાં:-- 
૪૦, રૂપિયાભાર કોપરેલ તેલ 
૬, રૂપિયાભાર કૅૉ[દઠિક સોડા 
૧%, રૂપિયાભાર્‌ પાણી. 


જ્રાણ્રિક સોડાને તપેલીમાં નાખવે।. તેમાં પાણી નાખી લાકડીવડૅ 
* હલાવવું, એટલે તે ગરમ થશે. તેમાં હાથ ધાલતેો નહિ, હાથ ધાલ- 
વાથી દઝાશે. આ પાણી એક આખી રાત રહેવા ૬૪ ડુ પાડવું. 
'પછી કેોપરેલને ગાળવું. એ કોપરેલ તેલમાં સોડાવાછું પાણી ધીમે 
“ધીમે પ-એક કલાક થાય એમ રેડવું. હલાવતા જવું અને રેડતા જવું, 


કઠંષણુ અને નરમ પાણી. ટ 


“પછી તેને થાળીમાં પાથરી દેવું એટલે સાળુ તેયાર થશે. તેને કાપીને 
નનેઇએ તેવાં ચોસલાં કરવાં. 

તેલમાં રંગ અને સુગ'ધીદાર્‌ પદાર્થો નાંખવાથી રગિત અને 
-સુગ'ધિત સાણુ બનશે. 

કેટલાક સાણુમાં કાર્ખાનિક એસિડ નામને તેન્નબ નાંખે છે. 
ખસ દરાજ કે એવા ચામડીના રગ થયા હોય તો એવો સાધુ 
ચયામડો સાક્‌ કરવામાં વપરાય છે. 

જકાપરેલ તેલને હેંકાણે અળસીનું તેલ અને દીવેલ પણુ વપરાય છે. 


( ત્રિવેદી વાંચનમાળાના એક પાઠંને આધારે ) 


પાઠે પ સે. 


રેષાએઓના ગ્રકૅર૨* 


રેપાઓના ત્રણુ પ્રકાર પાડી શકાય. (૧) વનસ્પતિ રૅષા (ર) 
પ્રાણીજ રેપા અને (૩) ખનીજ રેષા. 


(૧) વનસ્પતિ રેષા ઝાડ કે છેડ ઉપરથી અગર કોઈપણુ પ્રકા- 
રની વનસ્પતિમાંથી નીપજેલા રેષા, કપાસ, શણુ, ભી'ડી, કેળ, કેતકી 
વિગેરૈ વનસ્પતિ રૅષાએ કહેવાય છે. 

(૨) પ્રાણીજ રૈષા-જનાવરના શરીર ઉપર ઉગતા અગર શરીર 
ઉપરથી નીકળતા રેષાઓ. ઘેટા ઉપરથી ઉતરવુ' ઉન, બકરાંના વાળ; 
' જાશેટામાંથી કાઢવામાં આવતા ત તુ જે રૅશમના નામથી ઓળખાય 
છે, વિગેરે પ્રાણીજ રેષાએ કહેવાય છે. 


(૩) ખનીજ રૈષા જમીનમાંથી નીકળતા કે!ઇ પદાય ના રેપાએ, 
જેમાંથી “ એસખેસટરાઝ.' જેવી ગમે તેટલો તાપ લાગે તાપણું સળગે 
નહિ' કે ખળી “ય નહિ' એવી વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે. તે 
"મનીજ રેષા કહેવાય છે. 


ઉ૦ ' ર૨ ગવાની કળા. 


આ ત્રણે. પ્રકારના રેષાઓનો માનવન્નતિએ ઉપયોગ કરલે!" 
જણાય છે. 


વનસ્પતિ રેષા* 


કૅપાસ--કાપડ સાટે હાલ જે અનેક પ્રકારના રેષાઓ વપર્‌ાય. 
છે, તેમાં કપાસના રૈષાએ પ્રથમ પદ મેળવે છે. કપાસ દુનિયામાં 
બધા દેશોમાં ઓછા વત્તા પ્રમાણુમાં પાકે છે. ઇજપ્ત દેશમાં કપાસ 
સારામાં સારો પાકે છે. તેનાથી ખીજ ન'”બરે અમેરિકાનો કપાસ 
ગણાય છે, અને ત્રીજે ન બરે આપણા હિ'દુસ્તાનનો કપાસ ગણામ 
છે. દુનિયામાં દરવરસે જે કપાસ પાકે છે, તેમાં સૌથી વધારે અમે- 
રિકામાં, ખીજે નખરે હિ'દ્સ્તાનમાં અને ઇજપ્ત ત્રીજે ન'બરે આવે 
છે. હિ'દના દરેક ભાગમાં કપાસ પાકે છે. મુંબઇ ઇલાકામાં, કાઠિયા- 
વાડનાં ધણાંખરાં ગામોમાં, તથા ગુજરાતમાં નવસારી, સુરત, ભરૂચ, : 
કહી વિગેરે ગામોમાં તેમજ ખીજ પ્રાંતોમાં, ખાનદેશ, અણમદ- 
નગર, સોલાપુર, સિંધ, પ'નનબ, ધારવાડ વિગેરે સ્થળો કપાસ માટે 
નનણીતાં છે. પરંતુ એ દરેકમાં સૌથી સરસ કપાસ સુરત અને ભરૂચ 
જીલ્લાનો ગણાય છે. 

કપાસને ચરખામાં પીલીને તેમાંથી કપાસીઆ અને રૂ જીુદ્દાં . 
પાડે છે; રૂને સાફ કરી પીજી, તેની પૃણીએઓ બનાવીને તેમાંથી 
રર આ ઉપર અગર માલમાં ય'ત્રે ઉપર કાંતીને સુતર તેયાર કર્‌- 
વામાં આવે છે. પછી તેનું કાપડ વણુય છે. એ કાપડ કે સુતર : 
રંગવાના ખપમાં આવે છે. 

શણુ--અએ વનસ્પતિની નત છે. શણુતા છેોડત્રાના રેષાએ- 
માંથી બનાવવામાં આવે છે. બ ગાળામાં તે સારા પ્રમાણુમાં થાય છે, 
તેનાં ગુણુપાટ, ક'તાન, વિગેરે વણુવામાં આવે છે. 

મસરાઇઝડ--પાલીસનું સુતર:--સુતરનતા તાર ઉપર અમુક 
ક્રિયા કરી તેને રેશમ જેવો ચમકતો બનાવવામાં આવે છે. તેને : 


કઠેણુ અને નરમ પાણી, ૧૧૨૧૩ ૬૧ૃશૃ 


અહી'ના વણુકરે “પાલીસનું સુતર એ નામ આપે છે. તે વિલાયત 
અને નજપાનથી આવે છે. 

આટિ'્રીશીઅલ સિલ્કઃ--કેળનું રેશમ એ ખરેખર રેશમ તો 
. નહિ પરતુ કોધ્પણ ઝાડના રેષાઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તે 
દેખાવમાં રેશમથી પણુ વધારે ચળકતું અને ટકાઉમાં બહું નખળુ 
હોય છે. તે અમેરિકા અને ન્નપાનમાં ખને છે. નપાનનું ખરડ 
હેલકુ' અને અમેરિકાનું ઉત્તમ પ્રકારનું ચળકતું આવે છે. 

કેળ કેતકી વિગેરે--આ ઉપરાંત કેળના તેમજ કેત%ીના રૈષાન 
એને, અને એવા ખીન ઘણા પ્રકારના રેષાઓનેો વણાટ થાય છે. 
માત્ર તે રેષાઓની થોહીધણી લ'બાઇ હેય અને વળ દેતાં એકખીન્ન 
ટુંકા રેસ! સાથે મળી જઇ લાંખો તાર ખની શકે એવા રેષાઓ 
હોવા ન્નેઈએ. 

પ્રાણોજ રેષાએ।. 


રેશમઃ--કેશેટામાંથી નીકળેલું રૅશમ ઉત્તમ પ્રકારનું અને ચોકખુ' 
હેય છે, અને તેને કાચુ' રૅશમ કહે છે. કેશેટામાંથી નીકળેલો તાર્‌ 
એમને એમ વણી ન શકાય તે માટે એવા ચાર પાંચ કે વધારે 
રેષાઓને ભેગા કરીને તેને વળ દઇ ઠંરડવામાં આવે છે આવી રીતે 
તેયાર્‌ થયેલો તાર સાળ ઉપર્‌ ચાલી શકે. આ 'કેરેટાને ખાસ ઉછેર” 
વામાં આવે છે; શેતુરનાં કે એર ડાનાં પાન ઉપર કેશેટો નભી શકે 
છે. ચીન દેશમાં આ રેશમ પુષ્કળ થાય છે, ખેંગલેર, પુસા, મલ* 
ખર વિગેરે સ્થળે આ રેશમ પેદા કરવાના પ્રયત્નો થાય છે.” 

મુગા--”નતનું રેશમ મુગા નામના કીડામાંથી નીકળે છે. આ 
જીવડાંઓને ખાસ ઉછેરવાની જરૂર પડતી નથી; કેશેટા કરતાં આનું 
રેશમ છલકા પ્રકારનું છે; તેનો રંગ એક્દમ સોનેરી જેવો લાગે છે; 
અને સફેદ કપડામાં મુગા રૅશમની કિનાર નાખી હોય તો કસખી 
કારના જેવો દેખાવ લાગે છે. આ રેશમ આસામમાં સારા પ્રમાણુમાં 
થાય છે. 


ર ૨ગવાનાં કળા* 


ગુલ:--એ તદ્‌ન હલકા પ્રકારનું રેશમ છે. રેશમના નકામા 
ડુચામાંથી અથવા કોશેટા ઉપરથી રેષા ઉકેલતાં છેવટે જે ગુ'ચવા* 
યલો ભાગ રહે તેને મીલના ય'ત્રામાં કાંતીને તાર તેયાર ઠરે છે. 
આને સ્પનસિલ્ક કહે છે અને અહીના વણુકરે તેને ગુલતા નામથી 
એળખે છે. આ નાતના તાર નાપાન, સીંગાપોર અને ઇટાલીથી 
આવે છે. સુંબઇની રેશમની મીલેમાં પણુ એ ક'તાય છે. 

મુગાનું રેશમ મુગા પોતેજ કાંતે છે. ન્યારે બધું ક'તાઇ રહે 
છે ત્યારે મુગાને તડકે મુકી મારી નાખવામાં આવે છે. અને પછી 
કાકડું' ઉકાળી રૅશમને ખાખીનપર ચડાવી ઉકેલી લેવામાં આવે 
છે. આસામમાં એન્ડી કે એરી સિલ્કના નામથી ઓળખાય છે. 
આ રેશમ મેળવવા માટે જીડાનો નાશ નથી કરવામાં આવતો. 
તેનું કોકડું રૂતી માફક કાંતવામાં આવે છે. 

હિ£દમાં મુગા રેશમ આસામમાં વધારે પ્રમાણુમાં યાય છે, ખરૂં 
રેરામ પુસામાં, ખેંગલેર્‌માં, આસામમાં, મુશીદાબાદમાં થાય છે. મલ- 
બારમાં બન્ને #તનું થાય છે. વધારે ભાગે તે ચીનથી આવે છે. 


ઉનઃ--ઉન ઘેટા ઉપરથી ઉતરે છે, અને એ પણુ દિ'દુસ્તાનમાં 
ધણા સ્થળે મળી આવે છે. બકરાના વાળ તેમજ ઉંટના વાળનો 
ઉપયોગ પણુ ઉનના કાપડમાં કરવામાં આવે છે. રજપુતાના, મેવાડ, 
ખગાળ, પટના, મદ્રાસ, માધ્સોર, મુંબઈ, નેપાલ, હિમાલય અને 
ટીખેટમાં ધેટાંની પેદાશ છે, એટલે ત્યાં ઉન પેદા થાય છે. 

ઉનને સાફ કરી તેને પીંખી નાખીને (પીજને ) પછી કાંતન્‍ 
વામાં આવે છે. પરદેશથી આવતા ઉનના તારમાં એ જત હોય છે. 
વુલન અને વસ્ટેડવુલન-એટલે સાધાર્‌ણુ ન્નત, અને વસ્ટેડ એટલે 
ઉનને કાંતવાના સામાન્ય ય-ત્રા ઉપરાંત ખીન્ન યત્રાથી ખૂબ સાફે 
કરીને પછી કાંતેલું ઉન. આનો તાર ગરમ હોવા ઉપરાંત દેખાવમાં 
રેશમ જેવો સુવાળા અને ચળકતો હોય છે. 


(રા. અડાલનકૃત હાથવણાટના આધારે ). 


સુતર્‌ ખોફ્વાની ક્રિયા. ૧૩ 
પાડે ૬ ડો. 
સુતર બાફવાની ક્રિયા? 

સુતર કે કેરા કાપડને ર્‌ં ગતાં પહેલાં બાફ્વાની જરૂર પડે છે. 
" સુતર્માં સાધારણુ રીતે કાંજી તો નથી હોતી પણુ કેરા સુતરમાં એક 
જાતને ચીકણેા પદાય' હોય છે, કે જેને લીધે તે સહેજે પલળતું 
નથી. કોરા કાપડમાં તાણાના સુતરમાં કાંજી લાગેલી હોય છે. તેને 
બરાબર કાઢી નાખી ન હોય તો કેરા સુતર કે કાપડ ઉપર્‌ 
રગ એક સરખો ચડતો નથી અને ધાખાં પડે છે. તેથી તેને ૧૦૦ 
રતલ સુતરમાં ૩ થી પ રતલ વીશીંગ સોડા નાખીને પાણી સાથે 
આફ્વામાં આવે છે. બાફતી વખતે સુતરના પ્રમાણુમાં વાસણુ મોડું 
લેવું અને પુરતા પ્રમાણમાં પાણી નાખીને સુતર કે કાપડને ડુખા- 
વીને ઉકાળવું. ઉકાળતી વખતે વચ્ચે વચ્ચે સુતરને ઉયલાવ્યા કરવું. 
આ રીતે ખે ત્રણુ કલાક ઉકાળવાથી, કપડાં ઉપરની કાંજી નર્‌મ 
થળતે તીકળી જરો. અને સુતર શે તો તેના કરતાં ઓછા વખત- 
માંજ સાફ અને નરમ થઇ જશે. સુતર કે કાપડને ભદ્ટીમાં 
નાખ્યા પછી ક્ષારવાળા પાણીમાંથી બહાર કાઢી; ખીજ ખહેળા 
પાણીમાં ખોળી, તેમાંથી કાંજી તદ્ન નીકળી નય ત્યાંસુધી ધોકાવીને 
ધોવું, અને ધોવામાં પાનો પુષ્કળ ઉપયેગ કરવે।. 

સોડા ખોઇંલ કરવાની ખીજ ખે ત્રણુ રીતે નીચે પ્રમાણે 
આપવામાં આવે છે-- 

(૧) સુતરતે ત્રણુ ટકા પ્રમાણે સોડાએશમાં છ કલાક ઉકા- 
ળીને સારી પેઠે ધોઇ નાખવું. 

(૨) સુતરને ખે ટકા પ્રમાણે કેણિક સોડા અને એક ટકા 
પ્રમાણે સોડાએશના દ્રાવણુમાં ૩ કલાક ઉકાળીને પછી ધોઇ નાખવું. 

(૩) સુતરતે ત્રણુ ટકા પ્રમાણું ટર્કી રેડ ઓઇલ અને ખે 


ટકા પ્રમાણે સોડાએશના દ્રાવણુમાં ૬ કલાક ઉકાળવું અને પછી 
ધરોઇ નાખવું. 


૨૪ રગવાની ફળા. 
પાઠ ૭ સે. 


નિ'ખારવાની ક્રિયા? 


ખુલતા રંગા રંગવા માટે સુતર કે કાપડ વધારે ઉજળી હોવાની - 
જરૂર છે. માટે સુતર સોડામાં બકાયા પછી ખ્લીચીંગ પાઉડર અને 
સલક્યુરિક એસિડવાળા પાણીમાં ખોળીને ખર્‌ાબર ધોઇ નાખવાથી 
સુતરનેો ઉન્નસ અને ચળકાટી વધે છે. એટલે તેના ઉપર્‌ આછા 
રંગા સારા ચઢે છે, અને તેજદાર દેખાય છે. આ રીતે ધોવાનું 
પ્રમાણુ નીચે મુજબ છે, 

૧૦૦ રતલ સુતર કે કાપડ જેને આગળથી સોડાના પાણીમાં 
ઉકાળીને ખાફેલું હોય તેને માટે સુતરની ઝીણાશ 'કે નનડાઇના પ્રમા- 
ણુમાં ૩ થી ૬ રતલ ખ્લીચીંગ પાઉડર ( ડલેોરાઈડ એક લાઇમ ) 
લેવો. પહેલાં ”લીચીંગ પાવડરની અંદર્‌ થોઇું પાણી નાખી ખરાખર્‌ 
દલાવી લાહીના આકારમાં બનાવવું. પછી તેમાં વધારે પાણી લગ- 
ભગ ૫૦ ગ્યાલન જેટલું ઉમેરવું. પછી રગડે નીચે ખેસી જય ત્યાં 
સધી એટલે ત્રણુ ચાર કલાક ઠરવા દેવું. એ રીતે રગડો નીચો 
ખેસીને પાણી નિતયું બને એટલે તેને ખીજ વાસણુમાં નીતારી લેવું 
અને તેમાં ખીજું વધારે પાણી ઉમેરીને ૧૮૦ ગ્યાલન લગભગ 
બનાવીને તેમાં સુતરને થોડે વખત સુધી ફેરવવું અને ખરાબર 
ડખાવી આખી રાત સુધી રહેવા દેવું. ખીજ સવારે સુતરને થોડે 
વખત ડ્રેર્વી બહાર કાઢવું. પછી ૧ થી ર રતલ સલક્યુરિક એસિડ 
( ગ'ધકનો તેન્નબ ) લઇ -- અને સુતર સારી રીતે ડુબી રહે એટલા 
પુરતા પ્રમાણુમાં પાણી લેઇ તેમાં એસિડને મેળવવે।. તેમાં ૧ કલાક 
સધી સુતરને ડુબાવવું અને પછી ૬ વખત ૂરીકફેરીને તાર્વી કાઢી 
ધોઇને સુકવવું. અથવા જર્‌ર પડે તો ભીંન્નયલુંજ ર'ગવા માટે લેવું. 

અસલના વખતમાં હિદુસ્થાન આખામાં કાપડને ર્‌ગવાનું 
અને છાપવાનું કામ ધમધોકાર્‌ ચાલતું તે વખતે પણુ નિખારવાનું 


નિખારવાની ક્રિયા. શૃપ્‌ 


કૌમ ખહુ ચતુરાઇથી કરવામાં આવતું હતું. જ્યાં મીઠા પાણીનું 
સાધન વધારે અને માલનું વેચાણુ સારં થાય એવાં સ્થળોમાં ઉત્તમ 
કામ થતું હતું. દાખલા તરીકે--તમે નણીને અન્નયબ ચશે કે 
લીક કાપડ નીખારવાનું ( ખ્લીચીંગ ) કામ નમદા તીરે આવેલા 
ભરૂચમાં ઉત્તમ પ્રકારનું થતું હતું. તેનું કાર્ણુ નમદાના પાણીમાં 
કપડું સરસ નિખારવાને ચુણુ રહેલો છે. આ વાત સૈકાઓથી મશ- 
દુર હતી અને તેથી મોગલ શહેનશાહના જુદા જુદા ભાગેમાંથી 
નમદાના પાણીથી નિખારવાને કાપડ ભરૂચ લાવવામાં આવતું ઉવું. 
આજ પ્રમાણે કહેવાય છે કે પેટલાદના પાણીમાં પણુ એક ખાસ 
ગણુ રહેલો છે કે તે પાણીમાં સુતર નિખારવાથી સુતર્ની મજબુતી 
વધે છે. 


પાડ ૮ સે, 
સફ્રેદ કાપડે ધોવાની ક્રિયા* 


રંગકામ અને ધોખીના કામને ધણે નિકટનો સબધ છે. વળી 
શ્વાતાના પહેરવાનાં લુગડાં કે સુતર્‌ ધોબી વિના આપણાથી ઉજળુ' 
નજ બને એવું કાંઇ નથી. આપણે પણુ કાળજીથી અને રસાયનિક 
દવાઓ વડે ધેોઇએ તો ઉજળાં બણાંગ લુગડાં બનાવી શકીએ. 
તેની રીત નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) ખળરમાંથી તેયાર રસાયનિક ખારો (બ્લીચીંગ પાવડર) 
લાવીને ધોવાનું કામ ખહુ ઓછી મહેનતે કરી શકાય છે. તેતી કિંમત 
એક રતલના ૭ સાત આના હોય છે. ૧ રતલ સુતરને ધોવા સારૂ 
એક વાસણુમાં પાણી લઇને એક અધોળ રસાયનિક ખારો ઓએગા- 
ળવો, તે ઓગાળવાની રીત એ છે કે તે ખારાને કપડાના કકડામાં 
ખાંધીને તેતી પોટકી પાણીમાં ઝબોળી ઝખોળીને માંહેનો પદાથ 
પ્રાણી સાથે મળી જય તેમ કરવું. તે "ખારો એટલો જલદ હેય છે 


શૃદુ  ર્‌ગવાની કળા. 


જ તેની કર્ણુનોા સુતર્‌ સાથે સમાગમ યાય તો તે જગ્યાએથી તે. 
કપાઇ નનય છે જે કાપડ ધોવાનું હેય તેને એક દિવસ પાણીમાં 
પલાળીને રીહું કરેલું હોવું જોઇએ. પછી તેને નીચોવીને ભીનુંનેભીનું 
તેયાર કરેલા પ્રવાહીમાં એકાદ કલાક ખોળી રાખવું. ત્યારપછી તેને 
કાઢીને સ્વચ્છ પાણીમાં બરાબર ધોઇ નાખવું. ખારાનેો પાસ તેના 
ઉપર્‌ જરાએ રહેવો ન જઇએ એતી કાળજ રાખવી. એમ એક વખત 
ધોઇ તેને તેવી રીતે તૈયાર કરૅક્ષ તેટલાજ નવા પાણીમાં ઉપર કયે 
તેવી રીતે ફરીથી એક કલાક ઝખોળી રાખવું અને ફરી સારી પેઠે 
ધોધને સૂકવી દેવું. આથી તે સફેદ દૂધ જેવું બની જશે અને તેમાં 
માત્ર ખેચી ત્રણુ પૈસાનું ખચ થશે. જ્યારે ધોબી પાસે ધેોવરાવતાં 
ખે કે ત્રણ આના પડશે. 

નોંધ--બન્નરમાં છુટક ખ્લીચીંગ પાવડર મળે છે તેને કોઈ 
કોણ વખત કલોરીન ઉડી ગયેલો હોય છે. માત્ર તેની સાધારષણુ 
વાસજ હોય છે. આવા ખ્લીચીંગ પાવડરથી ઉપરની પુરેપુરી ક્રિયા 
કરવા છતાં કાંપ્રપણુ જણુવા જેવું પરિણામ આવતું નથી. 

(૨) ખ્લીચીંગ પાવડર વિના ઉજળાં સફ્ફેદ કપડાં ધોવાની 
રીત નીચે પ્રમાણે છે. 

એક રતલ સુતરને આગળ જણાવ્યું તેમ પલાળીને રી કર્યા 
પછી તેને ત્રણુ કે ચાર અધોળ કળીચૃનો નાખેલા ૭ રતલ પાણીમાં 
૪-૫ કલાક તડકાની અંદર્‌ રહેવા દેવું. કળીચૂનેો પરચુરખ્‌ લેતાં ત્રણુ 
ચાર પૈસે રતલ મળવે બ્નેઇએ. ચૂનાને પાણીમાં પોટલી ખાંધીનેજ 
ઓગાળી લેવો. પછી તે કાપડને બજાર કાઢી જરા નીચોવી તડકામાં 
સુકવવું. તે સુકાઇ રહે ત્યારે ઉપાડી લઇને કપડવ'જ નામથો એળન્‍ 
ખાતા દેશી સાબુના પાણીમાં તેને એકાદ ક્લાક ઉકાળવું. ૬ રતલ 
પાણીમાં એકાદ પૈસાનો કપડવ'જી સાખુ ખસ થશે. ઉકળી રહે ત્યારે 
તેને દરવા દઇને સ્વચ્છ ઠૅંડા પાણીમાં તેને સારી પેઠે ધોઇ નાખવું 
અને ત્યાર પછી ખે ત્રણુ રતલ પાણીમાં એક ચણા નેતડૅ. દેશી 


રગિત કપડાં ધોવા વિષે. ૧૪- 


ગળાનો કકડે ગાળીને સંખ્યાકાળના સ્વચ્છ આકાશ સરખા આસમાને * 
પાણીમાં તેને બરાબર ઝખોળી નીચોવી નાખવું અને આછે તડ 
સુકવી નાંખવું. સુકાય તે દરમિયાન ખે ત્રણુ વખત તેને ઝાટકવાનું : 
ભુલવું ન જ્નેઇએ. તેથી તાર એકખીન્નથી છુટા થઇ નય છે. 
( વણાટશાઅ મગનલાલ ખુ. ગાંધીને આધારે ):- 
નેટ તરફ” 


પાડ ૯ સે!. 
૨'ગિત કપડાં ધોવા વિષે. 


રગારાના ધંધામાં આ જમાનામાં ધણો સુધારે! થયેલો હોવાને. * 
લીધે કપડાં ઉપર તેએ પાકે। રંગ ચડાવી શકે છે. તાપણું કેટલ્ાંક- 
ગિત લૂગડાં એવા કાચા ર'ગનાં હોય છે ક તે પલળતાંજ તેમાંથી: 
રગ નીકળવા માંડે છે. એવા કાચા ર્‌ગવાળાં કપડાંતી સાથે સફેદ 
કપડાં ધોયાથી સફેદ કપડાં બગડે છે. માટે તેમને તો જુદાંજ ઘેધ્વાે 
જેધઇએ. રગ પાકે હોય તોપણ ધોળાં કપડાંતી માફક તેઓને ધે 
શકાય નહણિ. રગ પણ્‌ ખે પ્રકારના હોય છે. કેટલાક રગ એવા હો*૩ 
છે કે જે કપડાં તેમાં રંગવાના હેય છે, તે કપડાંના તાણાવાણાની? 
સાથે તે મળી નજય છે અને કેટલાક એવા હોય છે %& 
તેએ કપડાંતી સાથે એકાકાર નહિ થતાં માત્ર તેમને પોતાને: 
રગજ આપે છે. ઉનનાં અને રેશમનાં કપડાં પહેલા પ્રકારના રગ- 
વાળાં હોય છે. અને સુતરનાં તથા શષુનાં કપડાં ખીજ્ન પ્રકારનઇ 
₹ંગવાળાં છે. સુતરનાં ને શણુનાં કપડાં મજબુત અને ટકૉઉ હે 
છે. એટલે તેમના ઉપર રંગ એટલે વહેલો ચડતો પણુ નથી અને 
કેદી ચડૅ છે તો તે રંગ જલદી ઉતરી નય છે પણુ "ખરો. આકર 
સાણુના પાણીથી કે ગરમ પાણીથી તથા સૂયના તડકાથી પણુ રંગા 
ઉડી નાય છે. માટે એવાં કપડાં ધોવામાં ધણી કાળજી રાખવી પટે. 
છે, રાતો, ૪ીર્મજ, કાળે, વગેરે રંગો પાકા કહેવાય છે. પણુ જ્ય૪-: 


૧૮ રગવાની કળા. 


સધી આપણે તેમને ધોધને આપણુ મનની ખાત્રી કરી જેધ્એ નહિ 
ત્યાંસુધી તે પાકા છે એમ આપણાથી છાતી ઠોકીને કહી શકાય 
નહછિ. રગિત કપડું ધોતાં તેનો રગ ઉતરતો જણાય તો એ પાણીમાં 
થોડું મીડ, કે ધોળા સરકો, કે ટકણુખાર અથવા કૂટકહી નાખવાં, 
જેથી રગ ઉતરતો અટકશે. 


વળી એવાં કપડાં સાખ્ુથી ધોવા કરતાં અરીટાોથી અથવા 
એસામણના પાણીથી ધોવાં એ સારૂં છે. કૈટલાક લોકો તો થુલાનું 
અને ઝુશઝીનું પાણી પણુ એવાં કપડાં ધોવાને માટે વાપરે છે. કદાપિ 
સાખણુ વાપરવામાં આવે તો તે કપડાં ઉપર્‌ ખીલકૃલ ધસવોા નહિ, 
પણુ તેનું પાણી બનાવી તેમાં તેને છબ૭છબાવીને ધોવું. પાણી રંગ- 
વાળ થાય તો તે પાણી કાઢી નાખી ખીજુ તાજી પાણી લેવું. એવાં 
કૅપડાં ઉપર સાબુ ચોળી ચોળીને ધોયાથી કપડાં ઉપર ર્‌ગનાં ધાખાં 
પડે છે. માટે ડોલમાં ૭ઠબદબાવીને ધોવાથી એવાં ધાબાં પડવાની 
ખીક રહેતી નથી. કદિ રગ ઉતરે છે તો તે એકસરખો ઉતરે છે 
ખધેો મેલ ઉતરી ન્નય ત્યાંસુધી ધોવું. ભૂરા આસમાની રંગનાં કપગં 
હોય અને તેમને ધોયા પછી તેમને રગ ઝાંખા થયે હેય તો તેમને 
ગળીના પાણીમાં ખોળવાં. ગુલાખી કપડાં હેય તે ગુલાખી રગમાં; 
રાતાં હોય તે રાતા રંગમાં, એમ જેવા રંગનાં કપડાં હોય તેવા 
રગનાં પાણીમાં તેમને ખોળવાં. ત્યારપછી તેમને અવળાં કરી તરતજ 
પાતળી કાંજ પાવી. એ પછી તેમને સુકાવા નાખવાં અને સુકાઈ 
રહ્યા પછી તેમનાપર અસ્્રી કરવી. 


ર ગિત કપડાં ઉપર ડાધા પડ્યા હેય તો તે કાઢી નાખવા એ 
ધણું કટૅેણુ છે. તે ડાધા કાઢતા કપડાંનો રગ પણુ ઉડી જય છે. 
ર ગિત ભાતવાળાં ધોળાં કપડાં ધોવાં એ ક'૪ક સહેલું છે. ડાધ 
કાઢતી વખતે દવા રગિત ભાતમાં ફ્રેલાય નહિ તેટલા માટે એ ભાત 
ઉપર થોડે સાશુ ચોપડી દેવો એટલે તેમાં દવા ઝટ પ્રસરી શકશે 
. નહિ ને તેથી ભાતને કોઇ ન્નતતી આંચ આવશે નહિ તાપણું ડાબ 


ઉનનાં કપડાં ધોવા વિષે. ફૂટ 


કાઢતી વખતે આપણે ઘણી ઉતાવળથી સપાટાબધ આપણં કામ 
કરવાનું હોય છે. રગિત કપડાં ખારાથી ધોવાં નકામાં છે. કેમકે 
ક્ષારતી તેનાપર અસર થતી હેય છે. સાખુથી તે ધોવાં એ પણુ 
એટલુંજ નકામું છે. કારણુ કે દરેક સાણ્રુમાં એક નહિ તો બીજી 
નાતના ક્ષાર હેય છેજ. તેથી સાળુને બદલે નીચે પ્રમાણે છાલાં, થુલું 
કે કુશકીનું પાણી બનાવી તેનાવતી ધોવું. 

ચાર્‌ પ્યાલા છાલાં થુલું કે કૃુશકી લઇ દશ શેર્‌ પાણીમાં તે 
નાખવાં અને પછી તે પાણીને ગરમ કરી એ પાણીવતી કપડાં ધોવાં. 

ત્રણુ ચમચા કાંજના લઇ; અઢીશેર્‌ પાણીમાં તે નાખવા અને 
પછી તે પાણીને પણુ ઉકાળવું. કેટલાક લેકે તે કાંજતે બદલે 
બાવળને। ગુર પણુ વાપરે છે, 

ખે જુદી જુદી ડોલમાં એ ખે જાતનાં પાણી ભરી કપડું છાલા” 
વાળા પાણીમાં ધોયા પછી તથા તેનો મેલ ઉતરી ગયા પછી તેને 
કાંજવાળા પાણીમાં ખોળી ધોવું એટલે કપડું ઉન્નસ મારતું થરે. 

( ધરધોખળીમાંથી ઉતારે. ) 


ખન્નાના 


પાઠ ૧૦ મો. 


ઉનનાં કપડાં ધોવા વિષે. 


ઉનનાં કપડાં સાધારણુ રીતે ગરમ કપડાં કહેવાય છે. આપણે 
જાણીએ છીએ કે ઉન પ્રાણીઓના વાળ છે. એટલે તેના ઉપર્‌ તાપની 
ધસારાની અને ક્ષારતી અસર્‌ થાય છે, તેટલા માટે ઉનનું કપડુ 
રગિત હેય કે પછી સાદુ હોય તોપણુ તે ધોવામાં આપણું ધણી 
કાળજી રાખી કામ કરવાનું હોય છે. 

એ કપડાં ધોવાને માટે પાણી ૧૧૦ અંશનાળા ઉષ્ણુમાન કરતાં 
વધારે ગરમ ફોવું જોણએ નહિ, એવાં કપડાં ખહું ચોળીચોળાને ધોવાં 
નહિ, તેમ તેમાંથી પાણી કાઢી નાખવાને વળ દ૪ પાણી નીચોવવું 


૨૦ રગવાની કળા. 


નહિ, એમ કર્યાથી તે કપડાંની પુમ ખરાબ થાય છે, પછી એ કપડાં 
ધોએ ચડે છે, એટલે તેનો પટ પણુ બગડી નય છે. સાગુ વાપરવે 
હોય તો કૅસ્ટીક સોડા વિનાનો ધણોજ નિગુંણુ જાતનો સાખુ લેવે 
અને તેવું પાણી કરવું ને તે પાણીમાં કપડાં ધોવાં. એ પાણીમાં થોડે 
ટકણુખાર અથવા એમોનિયા નાખ્યાં હેય તો તેથી પાણી હલક 
થાય છે તથા ધોવામાં સરળતા મળે છે. એટલુંજ નહિ પણ તે ખાર 
ધણી હલકી નાતને। હેય છે એટલે તેનાથી ઉનને નુકશાન થતું નથી. 

ઉનના કપડાંપરના ડાધા કાઢવા એ સહેલી વાત નથી. એ ગાથે 
તી'ખારવેો હેય છેં તો બહુ કાળજીથી કામ લેવું પડે છે. નરમ કરેલા 
તેજ્નબથી તેના ઉપર્‌ ઝાઝી અસર થતી નથી. તેથી લીંખુતો રસ 
તથા નરમ કરેલો મીઠાનો તેન્નખ શાહીના અથવા લેોખ'ડના કાટના 
કડાધાને માટે વાપરવાં ઠીક છે. પણુ તેના ઉપર ધાસના અથત્રા બીન્ન 
સહૅકટ નીકળી ન શકે એવા ચધ પડ્યા લોય તો પછી નીખાર 
(”લીચીંગ પાવડર ) ના પાણીથી તે ધોવા પડે છે. તેટલા માટે એ 
નીંખારના પ.ણીથી ધોતાં પહેલાં ડાધા ઉપર નરમ કરેલો તેન્નબ 
ચેોપડવે।. પોટાશીયમ પધરેમેગનેટ અને ગધકનોા ધુમાડો દીધાથી ગરમ 
કપડાનાં ડાઘા જતા રહે છે. 

એ કપડાં ધોતાં પહેલાં તેના ઉપરની ધૂળ ખખેરી નાખવી 
જોઇએ. પહેર્ણુ, બદન કે બંડી હોય તા તેને અવળું કરી નાખવું. 
પાણી હુંફાળુ લેવું અને તેમાં સાબુનું પાણી ઉમેરવું. આ પ્રમાણે 
ખેત્રણુ ડોલ ભરીને પહેલી ડોલમાં કપઇં ખોળાન તે ૭બછખાવવું 
એટલે મેલ કપાઇ પાણી મેલું થશે. જેમ પાણી મૅલું થતું નનય તેમ 
તે કાઢી નાખી તાજું પાણી રેડી ધોવું; એ પ્રમાણું ખે-ચાર્‌ પાણીમાં 
ઘ્રોયા પછી તેને નીચેવ્યા વિના દોરી ઉપર્‌ લટકતું સુકાતું નાખવું. 
અથવા તેની ઘડી કરી એ પાટલા વચ્ચે તેને દબાવી પાણી કાઢી 
નાખવું ને પછી સુકવવું. છેલ્લા પાષીમાં થોડો ટ'કણુખાર નાખ્યો 
છેરો તો કપડું ઉજળું થરે. 


હિ. 


ઉનનાં કપડાં ધોવા વિષે. ર્શઃ 


ધુસે, બનુસ, કામળી વગેરે ઉનનાં એઢવાનાં' કપડાં ધોવાં હેય 
તા તેમને પણુ એજ પ્રમાણે ધોવાં. તેમને પહેલાં ખખેરી નાખવાં 
અને પછી નરમ સાખુવાળા પાણીમાં અર્ધા કલાક સુધી ખોળી 
રાખવાં એટલે ધણેખરો મેલ કપાઈ જશે. તે પછી ચાર પાંચ 
પાણીમાં તે ધોવાં અને પછી દેરી ઉપર્‌ લટકતાં સુકાવા નાખવાં. 
એને માટે નીચેનું ધોખ વાપરવું. એક લાટો સાણુ તથા સોયા ને 
સાત શેર્‌ પાણી તથા ખે મોટા ચમચા ભરીને ટકણુખાર અને 
અરધા પ્યાલો આલેાહાલ. 

ઉનનું કપડુ ધોવા વિપે--મુંબઈ ખાદીભ'ડાર તર્કથી પ્રમટ 
થયેલ ખાદી સૃચિપત્રકમાં જે રીત આપી છે તે નીચે પ્રમાણે 
કે:--કાશ્મીરનતા ઉની 'ે પશમીનાના માલને નવશેકા ગરમ પાણીમાં 
અરીઠાથા પધરાવે. ધોતી વખતે તેને પછાડવો નહિ, પણ કે પણુ 
વાસણુમાં ખે હાથથી ચોળવેો. અરીહાના પાણીમાં ખૂબ ચોળ્યા 
પછી તેને ખાલી દંડા પાગીમાં તારવી લેવું. આમ એક વખત 
ધ્રોયા પછી પણ જે તે મેલું દેખ્પાતું હોય તો ફરીથી ગરમ પા!ગીમાં 
અરીડાના ભૂકામાં ચોળી પાછું દંડા પાગીમાં તારવી લેવું. તારવ્યા 
પછી તેને વળ દધને પાણી નીચોવવું નહિ. પણુ તેમાંથી દાખીને 
પાણી કાઢી લેવું. ( કપડાંને નુક્શાન ન થાય તેટલો થોડા વળ 
દેવાય તા વાંધો નહિ, 2 આમ કરવાથી તેમાં પાણી રહી જય તો 
ક/ વાંધો નહિ'. તને ખુલ્લી જગ્યામાં રંગ ન લાગે તેવી દોરી કે 
લાકડા ઉપર લટકાવી પાળીને પોતાની મેળે નીતરી જવા દેવું. 

સુકાયા પછી બતી શકે તો કોઈ ગોળ લાકડા ઉપર મજખૂત 
વીંઢી તડકામાં રાખવું, ખરી રીત તો એ છે કે ૩૦ થી ૩ર રચ 
લાંછુ અને લગભગ છ ઈચ વ્યાસવાછીં ( ૩ ઇંચની ત્રીન્યા 1રિદતાળડ 
ની અધગેળ ) ખે કફાડવાળું' એક લાકડાંનું ઓીબ લધ્ધ તેના ઉપર 
સ'ખત વીટવું, વીટતી વખતે કપડામાં રહેલી કરચલીઓ ભીને ઘાથે 
કાલ્તા જવી. વી'ટાઇ રહ્યા પછી ખે ફાડ વચ્ચે ઢાળ વાળી ખે લાક” 


૨૨ રગવાની કળા. 


ડાની ફાચર પત્યર કૈ હથોડાથી ઠીકવી. આથી કપર્ડ વધારે ખે'ચાશે 
અને અંદર કરચલીઓ રહી હરે તે નીકળી જશે. ખે દિવસ તડકામાં 
રાખી ઉતારી લેવું. તડકો સખત હાય તો તેના ઉપર સુતરાઉ 
કપર્ડું ઢાંકી રાખવું, પણુ ન્યાં આમ ન ખની શકે ત્યાં ગોળ લાકડા 
ઉપર્‌ વીટી રાખવું અથવા અસ્ત્રી કરી લેવી. 

ઊનના કપડાની સાચવણી--૩ાસ્મીરનાં ઉનના કે પક્મી- 
નાન! માલને ગરમીના વખતમાં સાચવવામાં પખપૂબ સંભાળ રાખવી 
ન્નેઇએ. આ કાપયને કેદ ટ્રક કે બધ ઓરડામાં કે ગાંસડીમા ખાંધી 
રાખવાથી કીડાનો વધુ ભય રહ છે. આ માલને ખુલ્લી હવામાં 
રાખવો ખૂબ જરરી છે. પણુ નને કોઇ કારણસર તેને બંધ રાખવો 
પડે તો! જ્રીનાઇલની ગોળીઓનો છીટથી ઉપયોગ કરવે।. 
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પાઠ ૧૧ સે. 
રેશમનાં કપડાં ધોવા વિષેન 


રેશમી કપડ પણુ સુવાઈ અને ચળકતું હાય છે. તેથી કરીને 
જવી રીતે ઊનનાં કપડાંને ધાતાં કાળજ રાખવી પડે છે, તેવીજ 
રીતે તેમને ધોતાં કાળજી રાખવી પડે છે. એ કપડાંને ધોવાની રીત 
પણ ગરમ કપડાં જેવીજ છે. તેમને ઘસીધસીને ધેોયાં હાય તે 
તાણાવાણા આછા આછા થઇ જય છે. એટલુંજ નાંહે' પણ તે તૂટી 
જય છે અને તેને! બધો ચળકાટ જતો રહે છે. તેમને ઉકાળ્યા હોય 
અથવા તેમનાપર ગરમાગરમ અસ્રી કરવામાં આવી હાય તો તાણે- 
વાણોા પ્રથમ અકડ થાય છે, અને પછી તે તૂટી નય છે. તેમને 
ધોતાં રંગ ઉતરતો લાગે તો! તે પાણીમાં થોડે મીડ; અથવા સરકે 
નાખ્યાથી ₹ંગ ઉતરશે નહિ, એનાપર તેજી અથવા ચળકાટ લાવ- 
વાને માટે કલૅરેફોમ 'નામની દવા ઉત્તમ ગણાય છે. 


રશમનાં કપડાં ધોવા વિષે. રઃ 


રેશમી કપડાંને તપાવ્યાથી તે પીળાં પડૅ છે. સાણુથી અને' 
ખારથી તેનો ચળકાટ ઉતરી નજય છે. અતે એથી તેએ પીળાં પડે 
છે. એટલા માટે કેટલાક લેકે છેલ્લા પાણીમાં થોડો ગુંદર નાંખી 
તેમાં તેને ધુએ છે. એ ગુ'દરનું પાણી અઢીશેર ઉંના પાણીમાં ખે મોટા 
ચમચા ભરીને ગુર્‌ નાખી બનાવવામાં આવે છે. રેશમી કપડાંને 
ઝીંકપાટી ધોવાં નહિ; તેમ તેમને ચોળીચોાળીને પણ ધોવાં નહિ. એક 
પાટીયા ઉપર તેમને પહેળાં કરી તે ઉપર સાબુનું પાણી નાખી હાથે 
હાથે ધીમે રહીને ધસવું એટલે જેમ મેલ કપાતો ન્નય તેમ તાર્ના, 
પાણીમાં બોળી તથા તેમાં તેમને હળવેથી હલાવી તે મેલ કાઢી 
નાખતા જવું. ખધો મેલ નીકળી ગયા પછી તેની ધડી કરી ખે પાટીયાં 
વચ્ચે તેમને દબાવી તેમાંનું પાણી કાઢી નાખવું અને પછી તેમને" 
સૂકવી નાખવાં. થોડાં આલાંલીલાં રહે એટલે તેમને સુતરાઉ કપડાંની 
વચ્ચે રાખી બહું ગરમ ન હોય તેવી અસ્રી તેમનાપર ફેરવવી. 


હીરતી કોર, કિનારી, પ્રીત, વગેરે ધોવાને ટ કણુખારવાળું પાણી 
વાપરવું અને નિખારતી દવાથી તે ધોવાં પણુ તેમને પીં'છીથી ધોવાય 
તો વધ!રે સારૂં. મેલ નીકળી ગયા પછી તેને પાટીયા ઉપર્‌ તાણીને: 
વીટાળવી કે તેની કોર એકસરખી રણે, અને થોડે થોડે અતરે તેમાં 
ટાંકણી ખોાસવી એટલે સુકાતાં કોર્‌ ચઢી જઇ વાંકીચુકી થાય નહિ. 
તે તદન સુકાઈ ન્નય તે પછી તેને પાટીયાં ઉપર્‌ મુકી તેના ઉપર 
લૂગડાંતી ઘડી રાખી તે ઉપર કેરી અસ્રી ફેરવવી. એટલે ખધી કેર - 
એક સરખી થશે. એમ ખતાં પ્રીટ રૂપેરી અથવા સોનેરી હોય તો 
તેના ઉપર આલ્કૅહેલ ચોપડવે।. એ 'કેોર સવાશેર પાણીમાં ખે ચમચા 
ભરી માંડું નાખી તે પાણીથી ધોવાથી પણુ સાફ અને ઉજળી યાય છે. 


(ધરધેોણીમાંથી ઉતારો ) 


“-૪ ૨ગવાની કળા. 


પાઠ ૧૨ મે. 
ડાઘા કાઢવાની રીત. 


કોઈપણુ નતતના રંગના ડાધા લાગ્યા હોય તો '“ નીખાર' 
જૂ બ્લીચાગ પાઉડર ) નામની દવા તેના ઉપર ચોપડીને તરતજ 
3ના પાણીથી તેને ધોઇ નાખવું. બરાબર ચોળીને ધોયાથી કાપડના 
તણાવાણાને એ દવાથી નુકશાન થશે નહિ. એથી ડાઘા ન્નય નહિ 
તેણ પછી પોટાસીયમ પરમેગનેટ ચોપડીને ગરમ પાણીથી ધોવું. એ 
ગછી આઓગ્ઝેલીક એસીડ તેના ઉપર લગાડીને વળી પાછું ધોઇ નાખવું. 

ગળીના રંગને! ડાધ--ગળાને ડાધ લાગ્યો હેય તો ઉનું પાણી 
વાપરવું અથવા ઉના પાણીમાં થોડાં ટીપાં તેન્નબનાં પાડીને વળી 
સ્રોશ નાખવું. એ કપડ પાણીમાં બાફી શકાય એવું હોય તો બકાવાને 
ભીધ્વે ગમળીનો રંગ ખેસી ગયો! હશે તો તે આગળી જઇ તીકળા જશે. 
-ગ્મેસ કર્યાથી રગ જતો ન હોય તો જરૂર પ્રમાણે તેમાં સરકા રૅચ્વે 
-ક્%ને પછી ધોવું; તેમ છતાં પણુ ડાધા જતા ન રહે તો પછી એ 
નીતષખાર નામની દવાથી ધાવા. 

કપડાં ઉષર્‌ કેોઇપણુ ન્નતના રગના ગધા પડયા હોય અને 
કે કપડું ઉનનું અથવા રેશમનું હોય તો એ ડાધેો ઠંડા પાણીથી 
ચ્રાવો. કપડે સુતરાઉ અથવા શણુનું હોય તો પછી નિ'ખારની દવાથી 
“3 ધોવાને હરકત નથી. પરતુ રગ નીકળી ન્નય નાહ એવે પાકે 
ેટેલેો હેય તો પછી પોરીશીયમ કાખોને2 અને ટારટરીક એસીડ 
કઃપર્વામાં આવે છે. 

લે!હ્ીના ડાધ--લોહીના ડાધ પડયા હેય તો ગરમ પાણીથી 
કપડાંને ધોઇ નાખવું. હૂંફાળા પાણીમાં થોડું એમોનયા રેડી તેનાથી 
કયું હેય તો ડાધ ઓગળી નય છે. કપડું નવું હોય અથવા ઘણું 
જમતી હેય તો કાચો ખેળ ગરમ પાણીમાં કાલવી તેને તે ઉપર 
. ચોપડવો, જેમ જેમ ખેળનો રંગ બદલાતો ન્નય તેમ તેમ નવો ખેળ 


ડાધા કાઢવાની રીત. શ્પં 


તેના ઉપર ચોપડતા રહેવું. લોહીનો ડાધ ઉડી ન્નય તે પછી પાણીથી 
સાફ કરી નાખવું. કલેરીફમં નામની દવા વાપર્યાથી પણુ લોહોના 
ડાધા જતા રહે છે. 

કરાટ્દીના ડાધ--હેય તો ડાધાવાળા ભાગ પ્યાલા ઉપર રાખી 
તેના ઉપર થેડી ઉંચાધએથી ગર્‌મ પાણીની ધાર કરવી એટલે 
એ પાણીના મારથી ડાધો! જતો રહેશે. એથી ગાથે ન જય તો 
ગ્લીસરીન અથવા ટ'કણુખાર્‌ ચોપડવે।. 


મલાઇના ડાધ--લાગ્યા હોય તો પ્રથમ ઠડા પાણીથી ધોછું 
અને તે પછી ગરમ પાણી અને સાબ્વતી ધોધ નાખવું. દૂધના ડાધા 
પષ્યુ ઉપર્‌ પ્રમાણેની ક્રિયાથી જતા રહે છે, તથા ચાના ડાધા પણુ 
ઉપરનીજ રીતે સાફ કરાય છે. 

પરસેવાના ડાધ--લાગ્યા હોય અને કપડું ધોઇ શકાય એવું 
હેય તો તેને ગરમ પાણી અને સાબુવતી ધોઇ નાખવું. કપડું સુતરાઉ 
જુ શણુનું હોય તો પછી તેને તચ્કે સુકવવા નાખવું અને તે પછી 
તી'ખાર નામની દવાથી ધોઇ તેને ખૂખ પાણીથી ધોધ નાખવું. કપડું 
ઉનનું અથવા રેશમી હોય તો સોડીયમ ઊાઇપોસલ્ફાધ્ટને પાણીમાં 
અએગાળા એ પાણીવતી ધોઈ નાખવું. રગિત કપડામાંથી પરસેવાના 
ડ।ધા સાબુવતીજ કાઢવા. ટ'કણુખારના પાણીમાં ધોવાથી પણુ એના 
ડાધ જતા રહે છે. કલીરૅક્ીમની દવાથી ધોવાથી પરસેવાની ગ'ધ 
ઉટી નનય છે. 

તમાકુના ડાધ--લાગ્યા હોય તો નર્‌મ કરેલો મીઠાના તેન્નબ 
તેના ઉપર લગાડી તે ઉપર તરતજ એમોતીયાનાં ટીપાં પાડયાથી 
તથા સાખુના પાણીવતી ધોઇ ના'ખ્યાથી એ ડાધ જતા રહે છે. 

દવાના ડાધ--પડયા હોય તે આલ્કાહાલ ચોપડી ડી 
જતા રહે છે. 

ર્‌ળના ડાધ--પડયા હેય તો ઉના પાણીથી ધોવું-ટ'કણુખાર 
વાપર્યાથી ડાછે તરતજ જતો રહેશે. કપડું સુતરાઉ અથવા શણુનું 


ર્દર રગવાની ફળા. . 


હોય તો નીખારની દવા લઇ તેમાં પાણી રેઢી એ ૬દવાવાળા પાણીમાં 
ડાધાવાળા ભાગ ખોળવે। ને એ પ્રમાણે તેમાં થોડીવાર રહેવા દીધા પછી 
ગરમ પાણીવતી મસળી મસળીને ધોળ નાખવું. કપડું ઉનનું, રેશમનું 
અથવા ર ગિત હોય તો નીખારને બદલે ટ'કણુખાર અને એમોનીયા 
વાપરવાં; કારણકે નીખારથી એના તાણાવાણાને તુકશાન લાગે છે. 


શાહીના ડાધ--હેય ને તે તા”નજ પડયા હોય તો! પાણીવડે 
ધ્રોયાથી તે તરત નીકળી ન્નય છે. એ ડાધ ઉપર્‌ દહી ચોપડી તેને 
ચોવીશ કલાક સુધી સુકાવા દેવું અથવા લીંબુની ખટાશ અને મીંડું 
તેના ઉપર ચોપડી તચ્કે સુકાવા મૂકવું. અથવા તેના ઉપર પા!'ીની 
ધાર રેડવી. એમાનીયમ સલફાઈડ અને મીઠાના તેન્નબથી પણુ ડાધા 
જતા રહૈ છે. એમોનીયમ સલક્ાઇડ ચોપડયા પછી કપડાંને ધોઇ 
નાખવું અને પછી તેના ઉપર મીઠાને! તે'નબ ચોપડવો અને વળી 
પાછુ ધોવું. રગત વસ્તુપરના ડાધા પણુ એ પ્રમાણે કાઢી શકાય છે. 
વળી શાહીના ડાધા કાઢવાને માટે તેયાર દવા આવે છે. તે મુ"ખ્યત્વે 
કેરીને તેન્નબ «૮ હોય છે એટલે દવાની ૨1૨1 ઉપર જે સચના આપી 
હેય તે પ્રમાણે તેના ડાધા કાઢવા. 

રાતી શાહીના ડાધ--હેય તે! ઠંડા પાણીથી ધોવું અને તે 
પછી એમોનીયા વતી ધોવું એટલે ડાધ જતો રહેશે. એમ છતાં ડાધ 
ન જય તો નીખારતી દવા વાપર્યાથી તેને મસળી મસળીને ધોયાથી 
ડાધ જરૂર જતા રહે છે. 

ગુ'દર્ના ડાધ--હોય તો ડાધને આલ્કોહેલમાં બોળવે। એટલે તે 
અએગળી જરો. એ પછી સાખુ અને પાણીવતી તે કપડું ધોઇ નાખવું. 

આયચોાડીન--ને ડાધ હેય ને તે તાન્નેજ પડયો હોય તો સાધુ 
તથા ગરમ પાણીવતી તે સાફ ડરી નાખવો. એમોાનીયાથી અથવા 
આલ્કૅહીલથી પણુ ધોવું. તેમ કરતાં એ ડાધ ન નનય તો! ડાધા ઉપર 
ખેળ લગાડવો ને તે સુકાઇ ગયા પછી ધોખવું. એ પ્રમાણે ત્રણવાર 
કર્યાથી ડાધ નીકળી ન્નય છે. કેટલાક કલૅરદ્રોમ પણુ વાપરે છે. 


ડાંધા કાઢવાની રીત. કછ 


સ ચાએ સા વપરાતા તેલના ડાધ--હેય તો ઠંડા પાણી 
અને સાખીુવતી ધોવાથી અથવા તે ઉપર ટપેન્ટાધઇન ચોપડી ધોવાથી 
એ ડાધ નીકળી જય છે. 

કાજળ અથવા સેશના ડાધ--હોય તો તેનાપર ધાસતેલ 
ચોપડવું અને તે પછી નકતેલ ( નંષ્થા )ના સામુવતી ઉના પાળીથી 
તે ધોઇ નાખવે।. 

પેશાબના ડાધ--હેોય તો ઉના પાણીમાં સાખળુ મેળવી તે વતી 
ધોઇ નાખવાથી ડાધ જતા રહે છે. અથવા તેના ઉપર આક્કાહોલના 
કે લીંખુતી ખટાશનાં ટીપાં પાડવાં અને પછી તેવતી ધોઇ નાખવું. 
તેમ છતાં ડાધ દેખાતા હોય તો પછી કલૅરીકફોમ થી ડાધ જતા રહેશે. 

દ્રારૂના ડાધ--પડયા હોય તો એ ડાધા ઉપર મીઠાનો થર 
ચોપચ્વો ને તે પછી ગરમ પાણીથી તે ધોઈ નાખવું તથા ઉકળતું 
દૂધ પણુ એ કામે વાપરી શકાય છે. 

વાર્નિંશના ડાધ--હોય તો કપડાંપર ઓલ્કૅહેલ અથવા ટપે- 
ન્ટાઇન ચોપડી ડાઘાને પલાળવેો અને એ સ્થિતિમાં તેને થોડીવાર 
રહેવા દેવું. વળી બીજીવાર એજ વસ્તુ તેના ઉપર ચોપડવી અને 
સ્વચ્છ કપડાંવતી લૃછો નાખવું. આ પ્રમાણે કરવાથી કપડાં ઉપર 
આલ્કૅહીલની અસર થયેલી જણાય તો તેને બદલે કલેરે[ફોમ 
વાપરવું. આસમાની ર્‌ગનું કપડું હોય તો પછો નરમ કરેલો સરકા 
વાપરવો ઠીક પડશે. 

સીલ્વર્‌ નાઇટ્ેટના ડાધ હોય અને કપડું ધોળું હોય તો 
મરકયુરી કલીરાધડ લઇ સાતગણા ઓલઉહેલમાં તેને મેળવવું. અને 
તે પછી ડાધા ઉપર તે ચોપડવું અને સાઞુવતી ધોધ નાખવું. આ 
મિશ્રણુ ઝેરી છે. માટે તે વાપરતાં ધણી સ'ભાળ રાખવી. એમેોની* 
યાથી પણુ એ ડાધ જતા રહે છે. 

( ધરધોણીમાંથી જરૂર પુરતો ઉતારા ) 


વામજ ને: મદન 


૨૮ રગવાની ફળા. 


પાઠ ૨૩ મે! 
ર'ગના સહાયક પપદાર્થે* 


રેષાએ ઉપર રંગને એકસરખે। બરાખર ચડાવવા માટે અથવા 
રંગોને હલકા કે ઘેરા અને પાકા બનાવવાને માટે જે પદાર્થોને 
ઉપયોગ કરવો પડે છે, તેને રગના સલાયક પદાથો કહે છે. આમાં 
પણુ જરા ભેદ છે. કારણુક્રે તે બે નામોથી એળખાય છે. (૧) 
સણાયક પદાર્થ. (ર) પાસન! પદાથ. માટ તે વિષે માહિતી મેળ- 
વવી એ જરરી છે. 

સધળા ર'ગા વિદ્દાવ્ય રપમાં હોય છે, ત્યારેજ રેપા ઉપર રંગી 
રાકાય છે. અવિદ્રાશ્ય રંગમાં રેષા રગવાથી એકસરખો રગ ર ગાતો 
નથી; અને સુકાયા પછી રેપાએ ઉપરથી ખરી પડે છે. માટે તેતી 
વિગતવાર સમજણ આ નીચે આપવામાં આવે છે. 

(૨) પારાના પદાર્થો કે જે રગતી સાથે સવોગ પામીને અવિ- 
દ્રાવ્ય રૂપમાં રેષાએ ઉપર ચ છે, એટલે પાસના પદાર્થો રગ સાથે 
મળે છે, ત્યારૈન રેષા રંગાય છે. 

ધાતુતા ઓક્ષાઇડાો, ટેનન્સ વગેરે પાસના પદાર્થા છે. દાખલા 
નરીકે ફટકટી રગ સાથે મળીને રેષાઓ ઉપર ચડે છે. 

(ર) સહાયક પદાર્થ એટલે એવા પદાર્થો કે જે રેપાએ સોગ 
પામીને તેમના ઉપર્‌ ચડતા નથી. પરતુ માત્ર રંગને રેષા ઉપર 
થરાવવામાં મદદ કરે છે. એટલે સહાયક પદાથો રેષા ઉપર ચઢાવવામાં 
ખિલકુલ ભાગ લેતા નથી. પણુ તેએ ર ગમ નજનની અ'દરજ પડયા 
રડે છે. 

દાખલા તરીકે--મોીફું' ગ્લોબરસીલ્ટ, સલ્કફ્યુરીક એસીડ વગેરે 
આ જાતના પદાર્થો છે. 

આ પ્દાર્થાના ત્રણુ વિભ્રાગ છે. (૧) નિગઞુણુ ક્ષારો. (૨) 
આએકેલાઇન ક્ષારો. (૩) એસીડ. 


રગાટ કામની સહાયક રસાયણિક ચીજ અને તેના ભાવ. શ્હ 


(3) નિમ ણુ ક્ષારોઃ--મીડું', ગ્લેબર સૌલ્ટ, નવસાર વગેરે જેનાથી 
લીટમસ પેપર ઉપર કાંઈપણુ અસર થતી નથી. 

(૨) આલ્કેલાઈન ક્ષારો:--સેોડા, પોટાશ, ટ'કણુખાર, 'કેસ્ટીક 
સોડા, ચુનો વગેરે પદાર્થો કે જેમનાથી રાતો લીટમસ પેપર ભરે 
થાય જે. 

(૩) એસીડઃ”-ફેટકહી મોર્થૃથ્ૂ વગેરે જે સ્વાદે ખાટા હેય 
છે; અને જે ભૂરા લીટમસ પેપરને લાલ કરે છે. સધળા હ્લારે એસીડ 
અને ખેઝ મળીને ખનેલા હોય છે. 


“નાઇટ બરકતરૂન 


પાઠ ૧૪ મે. 


ર્‌'ગાટ કાસની સહાયક રસાયણિક ચીજને અને 
તેના ભાવ. 


રગવાના, ધોવાના, અને છાપવાના ફામ માટે અનેક નામો 

અને ધર્મોવાળા જુદ્દા જૂદા રસાયાણ્યક પદાથો વપરાય છે. તેમાંના ધણા 
દાર્થો પરદેશથી આવે છે. પરતુ હાલમાં આ માલ આપણા દેશમાં 

મુંબઇ, કલકત્તા અને દિલ્હીમાં બનેલો આવે છે. આ માલ સારા 
ક હલકે છે, તેતી પરીક્ષાના આધાર એછા વધતા ગ્રેક્નો હોવા ઉપર 
આધાર રાખે છેં. વિલાયતી માલ લગર અતે ખીજ છાપોનો આવે 
છે. તે સહુમાં લંગર છાપને માલ નાણીતો છે. વળી કેટલોક માલ 
( બનાવનાર મોન્ડ એન્ડ »ુ।૦) ને તથા જમનીને સારા આવે છે. 


રસાયણિક ચોજ્નેના વેપારીઓ, પૈકી થોડાક વેપારીઓ સુંબળમાં 
ગ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટમાં બેસે છે, તેમજ કેટલાક પર્ચુર્ણુ વેપારી અનૅ 
દવા વેચવાવાળાએ થોડે થોડે માલ પરચુરણુ વેચે છે. એ શિવાય; 
મુંબઇ કોટમાં એપેલે સ્ટ્રીટ ઉપર એક ખે એપ્ીસો અને પહેડીઓ 
આ ખાબતમાં સારં કામ કરે છે; જે પૈકી “ નેશનલ એનીલાઈન 


૬૦ 


રંગવાની કળા. 


કેમીકલ્સ કુ. તથા સ્ટેન્ડડ' કેમીકલ્સ મુ।૦ તથા શેઠે સરજી વલભદાસ 
અને ખીનએ આ ખાખતમાં ફામ કરે છે. એક વેપારી તરફથી 
આવેલા ભાવ વિગતવાર નીચે આપવામાં આવે છે. 


શેઠ મનજી ડરશનદાસની કુ।૦ 
ન. ૧૩ પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ પેણ ન. ર-સુ'બઈ. 


રસાયણી પદાર્થનું એક રતલના 


નામ. 


ભાવ, 
રૂ. આ. પા. 


૧ એસીડ એસેટીક ૦--૬-૦ 


એસીડ એસેટીક 


ગ્લેસીયલ ૯૯/ 


૧૦૦, ૦-૧૨-૦ 
એસીડ ભાઇડા- 

કલોરીક ૦-૧૦-૦ 
એસીડ લેકટીક ૦-૧૨-૦ 
એસીડ નાઇટ્રીક ૦-૧૨-૦ 
આકઝેલીક 

એસીડ ૦--૬-૦ 
એસીડ 

સલક્યુરીક ૦---૬--૦ 
એસીડ રેનીક 

(પાવડર) ૦-૧૧-૦ 
એસીડ ટાટરીક ૧--૮-૦ 
એલમ પાવંડર્‌ ૦---૮-૦ 
એલમ ક્રોમ ૦--૬-૦ 
એલ્યુમીનીય 

સલફેટ ૧૮% ૦--૩-૮૦ 


શઇનનબયનાાાવાગાતારનરતાનાનાણાતાનતાારણામસઃ-આકતાઇરાાતપાણુાણતસભાઇ-નસસસ-પતતઇનાાણાણાતવાતાતા.ાવામાતત,........ .... ૧ .ઇસનતઉકપતઉએ ાઉ-સુ- -૦૧૦. લાનાન,........ શ. કગસાનાઇ- તવાણી'તાજાથતિ, ટ નનવા. 


રસાયણી પદાથનું એક રતલના 


૧૩ 
૧૪ 
૧૫ 
૧ 
૧૭ 
૧૮ 
૧૯ 
ન્ે૦ 
જે 


ટ્રે 


ર૩ 


નામ. 


#) કૈ છે. 
મ. 
એલમ 
એલ્યુમીનીમ 
નાઇટ્રેટ 
એલ્યુમેનીમ 
સલફે।નાઇડ 
એલ્યુમેનીમ 
સોડીયમ 
એમોનીયા 
સલફેટ 
એમોતીયા 
એસીટેટ 
એમોનીયા 
નાઇટ્રેટ 
એમોનીયા 
આઓકઝેલેટ 


ભાવ. 
રા. આ. પા. 


૦*---૦--૦ 
૦---૦-૦ 
૦---«-૦ 
૧-૧૨-૦ 
જે---૦૦-૦ 
૧--૮-૦ 
૧--૪-૦ 
ર--૨-૦ 


«ેન્૧૦--૦ 


૧-૧૨-૦ 


એતીલીન સાલ્ટ ૦---૮-૦ 
ર૪ એ'ટીમની સોલ્ટ ૦ - ૬-૦ 


રગાટ કામના સહાયક રસાયણિક ચીજે અને તેના ભાવ. ફશૃ 


ર૫ એસીટેટ ઓકે 

ક્રોમ ૦-૧ર્‌-૦ 
૨૬ એસીટેટ ઓક્‌ 

લાઇમ ૦--૬$-૦ 
ર્‌છ એસીટેટ એલ્યુ- 

'મીનીમ ૧--૪-૦ 
ર૮ એરીયમ 

.કલરાધડ ૨--૨-૦ 
ર્‌૬ ખેરીયમ 

સલકૂઇડ ૦-૧૨-૦ 
૩૦ ખેરીયમ સલફેા 

સાધઇનાણડ ૧-૧૪-૦ 
૭૩૧ ખીટા નેકથાલ ૦-૧૨-૦ 
૩ર્‌ ખાઇ કાર્ખેનેટ 

ઓફ સોડા ૦--૪-૦ 


“લીચીંગ પાવડર 
૩ કવાટર કેસ ૦--૮-૦ 
ખ્લીચીંગ પાવડર 
૧ કવાટરક્રેસ ૦--૦-૦ 


(3 
છ 


૭૪ 


૭૫ ખ્લીચીંગ પાવડર 

ર્‌ કવાટર કોસ ૦--૦-૦ 
૩૬ ખ્લીચીંગ પાવડર 

૧ કવાટર કોસ ૦--૦-૦ 
૩૭ બૉરેક્સ પાવડર્‌ ૬--૪-૦ 
૭૮ બળારેકસ 

ક્રોસ્ટલ્સ ૦--૪-૦ 
૩૯ કલેર્‌ાઇડ ઓફ 

કેમ ૧--૪-૦ 
૪૦ કેલશીયમ 

કલરાધડ ૦-૧૨-૦ 


૪૧ 
૪ને 
૪૩ 


૪૪ 
૪૫ 
૪૬ 
૪૭ 
૪૮ 
૪૯ 
૫૦ 
પજ 


પર્‌ 
પડ 
પ૪ 
પપ 
પદ 


પછ 
પ૮ 


પ૯ 
૬૦ 
દવ 
દર્‌ 


દડ 


ચીક પાવડર ૦--૩-૦ 
ઇપસમ સોલ્ટ ૦--૨-૦ 
એકસ્ટ્રેકટ 

લોગવુડ ૦-૧૪-૦ 
ફેરી સલફ્રેટ ૦--૩-૦ 
સ્કૂટીક ચીપ્સ ' ૧--૦-૦ 
ગ્લોબર્‌ સોલ્ટ ૦--૨-૦ 
ગ્લીસરાધન ૦-૧૨-૦ 


આયન કલેોરાઇડ ૧--૪-૦ 


આયન નાઇટ્રેટ ૧--૨-૦ 
આયન કલોરાધડ૧--૬-૦ 
આયન પાયરે 

લીગનીટ ૧--૪-૦ 
લીથાર્જ ૦---૬--૦ 
લેડ એકઝલેટ ૧--૮-૦ 


લીકર્‌ એમોનતીયા ૧--૪-૦ 
મીરેખ”ોલમ પાવડર૦--૪-૦ 
માસેલસ સોપ 


૬૦/૧૨૦6 ૦-૧૨-૦ 


નાઇટ્રેટ ઓફ્‌ લેડ ૧--૦-૦ 
ઓઇલ ટર્કી રેડ 

પ૦ ૦---૮-૦ 
ઓઇલ ઓલીત્ર ૧--૪-૦ 


કાએીનેટ પોટીશ ૦-૧૨-૦ 
પોટાશ કેસ્ટીક ૦-૧૨-૦ 
પોટાશીયમ 

ફેરેસાઇનાણ્ડ ૦-૧૨-૦ 
પોટાશ કાખૌનેટ ૦--૬-૦ 


૭૧ 


દજ૪ 
૬પ 
દૃ 


દૃ૭ 


દૃ૮ 


દહ 


૭૧ 


૭ર 


૫9૩ 


1૭૪ 


૭પ 


રગવાની કળા. 


પોટાશ ખાઇ ક્રે!મેટ૦--૬-૦ 
પોટાશ પર્‌મગનેટ ૦-૧૨-૦ 
પોટાશીયમ 

સલરફા સાધનાદડ ૦--૦-૦ 
સોડા 'કોસ્ટીક 


૬૦/૬૨ ૦---૦-૦ 
સોડા 'કોસ્ટીક 

૭૬ /૭૭% એક 

કવાટરના ૧૪--૪-૦ 


સોડા કોસ્ટીક 
૯૮/૧૬ ૦/૪ પાવડર 


નક --. -_--*-..--- અળ--..--વાનાન#જા-જાસ ઇમ [નાસુણઉઇશિદણાજી-ન તાતા, ટ... ક... “તન... 


સતળાતણક,વાતજ -૪ મ “પમત ઇ ઈળતીક શ અહી " -નઇજ/જુજાાાનટુ જીભ તુઝ જ -.- તત, લ, જ. જ. 


૧ ડવાટર ૭--૮-૦ 
સોડા સ્ટીક 
૯૮/૧૦૦ ૮---૦-૦ ' 


સોડા કેસ્ટીક ૧૦૦૬૮ 


પાવડર ૧ ર્તલ રીન ૦--૪-૦ : 


સોરીયમ સલદ્્‌ાઇડ 

જ ર 
સોલીડ ૦--૬-૦ 
કે જન 

સોડીયમ સલકફાઇઃડ 
ક્રિસ્ટલ ૦---૮-૦ . 


સોડા એશ ૫૮” 
૧ કવાટર ખેગ 
સોડા એશ ૫૮૬ 


૦---*-૦ 


૧ કવાર્ટર જીં'ગ્સ ૦---૦૦-૦ : 


સોડા ક્રીસ્ટલ્સ 
વોશીંગ સોડા 


૧ કવાટર મ્્ફછે 
સોડા કીસ્ટલ્સ 
વોશીંગ સોડા 
જ્‌ કવાટર ૦૦--૦--૦ 


ક-- ૦૦૫ કામજા.ટ.તાઇ-... મસ, ક" ઇ......- ગા. .: લજન નાળમાળનસા- તાન ત ટ નન 


૭૮ 
૭ટ 
૮૦ 
૮૧ 


ત્જે 
૮્ડ 
૮૪ 
ત્ષ 


૮૬ 
૮૭ 


૮૮ 
૮૯ 


લ્દુ 
લ્૭ 
લ્૮ 


વ ટફન 


સોડા સેનેટ 
સોડા કાખોનેટ 
સોડા ફેસ્ક્ેટ 
સોડા બાઈ 
કરોમેટ 

સોડા સીલીકેટ 
સોડા નાઇટ્રેટ 
સોડા એસીઢટેટ 
સોડા દડો 
સલક્‌ાધટ 
સોડા બાઇ 
સલદાધટ 
સોડીયમ પર્‌ 
અક્ષાધઇડ 
સોક? સોપ 
સલડેટ એકે 
કાપર 

સ્યુગર ઓફ 
લેડ્વાઇટ 
સ્યુગર ઓકે 
લેડખાઉન 
ટૅનીન 

ટીન કોસ્ટલ્સ 


૦-૧૧--૦ 
૦-૧૨-૦ 


૦---૬--૪ 


૦૦૧૦૦૦૪ 
૦----૬--૦ 
૦---૬-૦ 


૦--૬£૬--૦ 


૦-૧૨-૦ 


૦--૬-૦ 


૦---૬--૦ 


૦-૧૧-૦૦ 


દગ્લીશ (4013૯ ર--૪-૦ 


ટીન કોસ્ટલ્સ 
ટાટર ઇંમેરીક 


ઝીંક કલેોરાધડ 


ઝીંક ડસ્ટ 
ઝીંક સલડંટ 


ર--૪-૦ 
૦--૧૦--૦ 
દ ણ મા 
૦----૬--૦ 


૦-૦૬-૦ 


શાપ, વજન. અને ટકા, ૩૩: 


પાઠ ૧૫ મે. 
સાપ, વજન અને ટકા. 


રંગવા છાપવાના વિષ્ય ગણિતના વિષય સાથે નિકટ સબધ 
ધરાવે. છે. કેમકે રગતાં પહેલાં સુતર કે કાપડ જેખવાનું હોય, વજન. 
અથવા માપથી પાણી લેવાનું હેય તે માટે રગ અને તેના સલાયક- 
પદાર્થો જેખવા પડે છે તથા રસાયનિક દવાઓથી સુતર જ કાપડને: 
પાસ આપવાનો હોય તો તેનાં દ્રાવણે માપીને લેવાનાં હેય છે 
તથા રગતી વખતે દરેક ક્રિયામાં કેટલે સમય રેકવે। પડશે, વિગેરે ' 
આખતોનેો 'ખ્યાલ રાખવાની આવશ્યકતા રહે છે. માટે તેતી સમજણુ 
નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. 


લ'*બાઈ, પહોળાઈ તથા ઉડાઈ માપવાના કણક. 











અ'ગ્રેજી પદ્ધતિ, ઝેન્ચ પદ્ધતિ? 
૧૨ ઇચઃ-1 ૪ુટ. ૧૦ મીલીમીટર-૧ સેન્ટીમીટર. 
૩ ફજ્‌ીટઃ-ઃ3 યાર્ડ ૧૦ સેન્ટીમીટર-:૧ ડેૅસીમીટર. 
પડ્ટે યાડ“-૧ પોલ ૧૦ ડૅસીમીટર--૧ મીટર. 

૧૦ મોીટર-૧ ડેૅકામીટર્‌. 
૧ છુચ-ર૨-૫૪ સેન્ટી- ૧૦ ડેકામીટર-૧ હેકટામીટ?. 


મીટર્‌ હોય છે. ૧૦ હેકટામીટર-3 કીલેમીટર. 


ક્ષેત્રફળ માપવાનાં ડે।ષ્ટક. 
અગ્રેજી પદ્ધતિ. કે-ચ પદ્ધતિ. 


૧૪૪ ચો. ઇંચઃ-૧ ચે. કુટટ_ ૧૦૦ ચો. મી. મી-૧ ચો. સે. મી. 
હ ચે।. કુટ-૧ ચે. યાર્ડ. ૧૦૦ ચો સે. મીન ચે. ડે. મી. 
વિગેરે, ૧૦૦ ચો. ડે. મી-1૧ ચે।. મી. વિગેરે. . 


૪ " ર્‌ ગવાની કળા. 


ધનસાપના કેક? 


અ'ચ્રેજી પદ્ધતિ. 


કેન્ચ પદ્ધતિ. 


“૧૭૨૮ ધનઇચઃ-૧ ધનકુટ, ૧૦૦૦ ધન. મી. મી-૧ ધન સે. મો. 
રછ ધનકુટ-૧ ધનયાડ' ૧૦૦૦ ધન. સે. મી.-૧ ઘન ડૅ. મી. 


(લીટર) 


૧૦૦૬ ધન. ડૅમી-૧ ધન મીટર વિગેરે. 
કદનો એકમ લીટર છે, તેનું ખીજીં નામ 
૧ ધન ડેસીમીટર છે. 


વજનના કેાછણક* 


અવાર્ડ પાધ્સ 
(અગચેજ) 
જ૭,૩જ૪ ચેન-૧ ડામ. 
૧૬ ડામ-૧ ઓંસ. 
૧૬ ઓં-સ૧ પોડ, 
ર૮ પૌોંડ-૧ કવાટર. - 
૪ કવાટર-૧ ઉ૯ંદ્રવેટ. 





(ટ્રાવ વજન ) 
૧૦ ચનઃ-૧ સ્કૃપલ 
ર૪ સ્કુપલ--3 ઓ સ 
૧ર ઔ'સ-૧ પોૌન્ડ 
૧ પૌન્ડ-ર૭૩,ર૪૮ ગ્રામ 
જ્‌ પૌ્‌ન્ડ-૭૦૦૦ શ્રેન 
૧ પૌન્ડ-૪૫૩,૬ ગ્રામ 


(ફેન્ચ) 


ઝ્ન્ચ પદ્ધતિ. 





૧૦ મીલીમ્રામ-૧ સેન્ટીત્રામ. 
૧૦ સે. ત્રામ-૧ ડેસીમ્રામ. 
૧૦ ડરેસીંત્રામ-૧ ગ્રામ. 

૧૦ ગ્રામ-૧ ડેકાગ્રામ, 

૧૦ ડેકાત્રામ-૧ છેકટાગ્રામ. 
૧૦ હેકટાત્રામ-૧ કીલેોસ્રામ. 


રેશ્ચો વજ'નતું કેઈટક. 
૭ ચોખાભાર-૧ રતી 
૩ ૨તી-૧ વાલ 
૧૬ વાલઃ--૧ ગદીયાણે 
ર ગદીયાણુ-૧ તોલે 





૧ તોલેઃઃ૧૭૫ ગેન 
૧ તોલે.-૧૧3 ત્રામ 
ર॥ તોલા-૧ ઓ'સ 


માપ, વજન અને ટકા. ૩૫ 





૧ પૌન્ડ-૪૦ તોલાભાર ૧ ઔ'સ-૪૭૭ા ગ્રેન 
૧ રતલઃ-૪*૦ તોલાભાર 
૧ શેરઃ:૪૦ તોલાભાર ર્‌ા॥ રૂપીઆભાર ૧ અધોળ 
૪૦ તોલા-૭૦૦૦ ગ્રૅન પ૫ રૂપીઆભાર-:૧ નવટાંક 
૪૦ તોલાઃ-૪૫૩,૬ ગ્રામ ૧૦ રૂપીઆભાર-૧ પાશેર 
૨૮ રૃતલઃ-૧ કવાટર ૨ પાશેર્‌ા-અડધે રેર 
૧૪ રૃતલઃ-૧ પેંટ ૪ પાશેરા-૧ શેર 
૧૧૨ રતલ--૧ ૯્રવેટ ૭ર જૈસાભાર-૧ શેર 


૧૦ રતલઃ- ગ્વાલન 








ટાઇમ અથવા વખતનો એકમ-અગગ્રે%, ફેન્ચ અને દેશી ત્રણે 
“હહ્તિમાં ૧ સેકન્ડ ગણુવામાં આવે છે. 
ત્રણે પદ્દતિમાં નાનામાં નાતો એકમ નીચે પ્રમાણે છે. 





અચ્રેજી કચ યશી 
લ'બાઇનું માપ-ઇચ સેન્ટીમીટર તસુ 
વજનનું માપ-મ્ેન શ્રામ ચે।ઃખાભાર 
વખતનું સાપ-કલાક કૅલાફ કલાક 
ત્રણે પદ્ધતિમાં મોટી ગણુત્રીનો એકમ નીચે પ્રમાણે. 
અગ્રેછ કચ” ટ્શી 
લબાઇનું માપગુટ મીટર કુટ અથવા હાય 
વજનનું માપગપોન્ડ ત્રામ રતલ 
વખતનું માપ-કલાક | ' કલાક કેલાક 


પદાથ વિજ્ઞાનમાં ફેચ પહ્દિનેો બહેળે ઉપયોગ થાય છે. 


જ્યારે પદાથ'નું કદ કાઢવું હોય એટલે કે તે પદાથ' જે પોલે 
હોય ત્યારે તેમાં ખીજ પદાથ ભરવામાં આવતાં કેટલે! માઈ શકે છે, 


૩૬ રંગવાની કળા. 


તે નનણુવા સાર્‌ તે પદ્દાથની લ'બાઇ, પહોળાઇ અને ઉંડાઇને ગુણુા- 
કોર્‌ કરવો. જે આવે તેના આગળ ધન શખ્દ લગાહીને ખોલવું. 


જેમક્રે ર૫ “” ( ધન સેન્ટીમીટર ) ” કદ અથવા પરિમાષ્મુ ગણયાય: 
આપણા (પેટલાદ)રગમ'દીરમાં તેવાં દ્રાવણુ માપવા સાર્‌ કાચના' 
છાપેલા તૈયાર ક્ષટર આવેલા છે. તેના ઉપર ચોકસ આંકડાઓ 
પાડેલા હોય છે. એટલે માપ લેવામાં ભૂલ થવાનો સ'ભવ રહેતો નથી. 
તેમજ દ્રાવણના ટકાઓ નિર્માણુ કરવા સારૂ ન્નડાં પાતળાં દ્રાવણે 
તપાસવાનાં ટવેડલેો આવે છે. તેનાથી દ્રાવણાની ટકાવારી નકી કરી 
લેવાય છે, તથા પાણીતી ગરમી માપવા સારૂ ઉષ્ણુતામાપક થરમા- 
મેટર આવે છે, તેનાથી કેટલી ડીશ્રી પાણી ઉકળ્યું તે માપી શકાય છે. 


ત્રણ પ્રકારનાં ગરમીમાપડ વશત્રો. 


(૧) સેન્ટીગ્રેડ ૧૦૦ અશનું (ર) ફેરનહાધટ ર૨૧૨ અનું 
(૩) રૂમ ૨૮૦ અ'શનું હોય છે. સેન્રીગ્રેડમાં દોર્બિદુ ૦ અને 
ઉત્કલનબિ'દુ ૧૦૦” તથા ફેરનટાધટમાં ઠારબિ'દુ ૩ર અને ઉત્કલન 
ખિ'દુ ર૧૨ હોય છે. સેન્ટીગ્રેડ કરતાં વધુ ગરમી આપવી હોય ત્યારે 
ફેરનનાઇટનેો ઉપયોગ યાય છે. 


એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જઇએ કૅ કે!ઇપણુ પ્રકારના રેષાઓનું 
સુતર્‌ ક કાપડ ર₹ંગવું હોય કે ૭ાપવું હોય અને તેને માટે કોઇપણ 
વગને! ₹ગ વાપરવાને હેય, પરતુ તેને રંગવાની કૈ છાપવાની રીત 
અને તે માટે રંગ અને તેના સથાયક પદાર્થો કેટકેટલા વાપરવા 
પડમે, તે દરેકનું પ્રમાણુ લેતાં આવડવું જ્નેઇએ. 

દાખલા તરીકે--પ્રત્યક્ષ રંગથી સુતર રગવાનું છે. અને તે 
2₹ગવામાં ચાર ટકા રંગ, ૨૦ ટકા ગ્લોબર્‌ સોલ્ટ, અને ત્રણુ ટકા 
સોડાશ્વેરા વાપરવાનાં છે. એટલે શું ? તેની સમજણુ નીચેના ત્રષણુ 
દાખલેમાં દર્શાવેલ આંકડાઓથી થશે. 


માપ, વજન અંને ટકા. ૩5૭ 


(સ) ૧૦૦ રતલ સુતર અથવા કાપડનો નમુનો વજનમાં ર્‌ગવે 
છે તો તે માટે ઉપરના ટકાવારી પ્રમાણુમાં નીચે મુજખ 
ચીજ લધ શકાય. 


૧૦૦, રતલ સુતર્‌ રંગવા માટે, ૪, રતલ રગ લેવે. 
૨૦, રતલ ગ્લેખર સૌલ્ટ લેવો. ( મીડું ) ૩, રતલ સોડાએશ 
લઇ શ્ચકાય. 

(થ ) ઉપરનેોજ ર્‌ગ રંગવામાં સુતરનું વજન થોડું એટલે ૧૦૦ 
રૂપિયાભાર અથવા અઢી રતલ હેય તો રંગ અને તેતા 
સહાયક પદા્થા કેટલા લેવા તેને તપાસીએ. 

૧૦૦, રૂષિઆભાર અથવા અઢી રત્તલ સુતર માટે ૪; 
રેપિયાભાર રગ લેવે. 
૨૦, રૂપિઆભાર સર્લોબરસાલ્ટ લેવો. ( મીડ ) ૩, ર્‌।. ભાર 
સોડાએશ લઇ શકાય. 

(૪) ધારા કે સુતરનું વજન છેકજ થોડું છે, ૨૦ તંબરની સુતરની 
આંટીનો એક હેન્ક (૮૪૦ વાર) છે. તેતું વજન ૫૦ ગ્રેન 
છે; તો રંગ વિગેરે કેટલાં લેવાં તે તપાસીએ. 

૫૦, ગ્રેન સુતર્તી આંથીનું વજન છે. તે માટે ર ગ્રેન રગ 
લેવે।, 
૧૦, ગ્રેન ગ્લેબરસાલ્ટ. 
૧1, ગ્રેન સીડાએશ લઇએ તો ઉપર પ્રમાણેજ રંગી શકાશે. 
ઉપરના ત્રણે દાખલાઓથી સમન્નયું હશે કે સુતર્‌ રંગવામાં 
રગ અને તેના સહાયક પદાર્થોના ટકા ગણુવામાં આવ્યા તે સુતરના 
વજનને! ૧૦૦ સો ભાગ સમજવો. 


૩૮ રગવાની ફળા. 
પાઠ ૧૬ મે. 
ર'ગોતુ' સૂળીન 


વિશ્વમાં પ્રણુએ અસંખ્ય રંગોના સાથીઆ પૃરેલા છે. ઝાડ 
પાન, ફેળકુલ, પશપક્ષી, પાણી, આકાશ, વાદળાં, માટી, પત્થર, વાતુ 
વિગેરે પ્રાણિજ, વનસ્પતિ અને ખનિજ દરેક ચોન્નેમાં જુદા જુદા 
અનેક રગો જવામાં આવે છે. આથી આખું જગત્‌ રંગીલું લાગે છે.. 

આ બધા રગેોનું મૂળ સૂરનટના પ્રકાશમાં છે. સૂરજનાં કિરણો, 
પૃશથ્વીપરના સધળા પદાથે1ં ઉપર પડૅ છે. તે કીરણાની અસર દરેક 
સીજેમાં પોતપોતાના ગુણો પ્રમાણે થાય છે. એટલે પોતાને અનુરૂળ 
રગ દરેક ચીજ સરજનાં ફિરણામાંથી મેળવીને ધારણુ કરે છે. એ 
એ રીતે આખી દુનિયા પચર'ગી ર₹ગાથી શેભી રહે છે. 


જુદા જુદા દેરાની પ્ર'્નએ ભિન્ન ભિન્ન વખતે પ્રાચીંનક!ળમાં 
વસ્તુઓના રગ વિષે વિચાયું હરે, અને પોતાની જીજ્ઞાસા વ'ત' 
કુર્વાને રંગ વિષ જુદી જુદી માન્યતા ધરાવી હશે. કેટલાક દેશમાં દરેક 
રગના અધિષણતા દેવતા પણુ કલ્પવામાં આવ્યા છે. દાખલા તરીકે 
[લદુઓના સય ના રથના ધોડાનતે સાત મુખવાળે કલ્પે છે. પરતુ 
રગ વિષે કઇક ખરી શોધ તો પહેલી દગ્લાંડના વિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક 
તત્વવેત્તા અને ગણિતશાસ્ત્રી ન્યુટને કરેલી છે. તેણે બિલોરી કાચના 
પહેલદાર્‌ ત્રિકોણુમાંથી સુર્યના પ્રકાશનાં કિરણો પસાર કરતાં કરતાં 
ગાધી કાઢયું કે સફેદ પ્રકાશને એટલે સૂર્યના પ્રકાશને રગ તે મૂળ 
રગ નથી, પણુ તે તો સાત જુદા જુદા રંગતે। બનેલો છે. અ! સાત 
રગ ભેગા થવાથી સફેદ રગ બને છે. આ સાત રગ ગમે તે કમમાં 
ગોઠવાયેલા હેતા નથી, પરતુ નિશ્ચિત કમમાંજ ગોઠવાયલા હેય છે, 
જુદા જુદા રગના પ્રકાશનું વક્કીભલવન એણછું વધતું હોવાથી એક 
શ્વેત રગના સાત રંગ ખતી નય છે. 


રંગોનું મૂળ. ઝર 


આ સાત રંગ તે લાલ, નારંગી, પીળો, લીલે, જાખલી, 
ગળીનો રંગ, અને કચ્યાઇ. લાલ પ્રકાશનું વક્રોભવન વધારેમાં વધારે 
થાય છે, તેથી એણું વક્રોભવન નારગી પ્રકાશનું, તેથી ઓછું પીળ! 
પ્રકાશનું; એવી રીતે વક્રીભવનના ઉતરતા ક્રમમાં રંગનાં નામ ગોઠંવ્યાં 
છે. ન્યુટતે જુદી જુદી જતના પ્રવોગા કરી આ સત્યની કસોટી 
કરી હતી. મેધ ધનુષ્યના સાતે ર્‌ગતી પટ્ટીએ એક કાગળના ગોળ 
ચકપર અવુક્રમવાર ગોઠવી તે ચક્રને ખેસણીપર્‌ ધણી ઝડપથી ફેર્‌વન 
વામાં આવતાં સાતે રંગ મળીને એક શ્વેત રંગ ખની જતાં અને 
આખુ' ચક સર્રેદ કાગળનું હેય તેમ ન્યુટનને જણાયું ઘતું. 

ન્યુટનની ઉપલી શેધપરથી તેને પોતાને વિચાર સૂઝયો હતે! 
૧ પદાથૌના રંગ પદાથોમાં રહેલા નથી; પરતુ તે પદાર્થોમાં પ્રકાશનું 
પરાવત્ન કરવાની જે શક્તિ છે તેને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. તેની 
સમજુત એવી છે કે શ્વેત વસ્તુ શ્વેત દેખાય છે, તેનું કારણુ એજ 
છે કે એ વસ્તુના બધા પરમાણુઓ સય નું શ્વેત તેજ સ'પૂણુ રીલ 
પાછું ફેંકી શકે છે. લીલી વસ્તુઓના પરમાણુઓ પોતાપર સયને 
મ્વેત પ્રકાર પડે છે તેમાંથી લીલા રગ સિવાયના બધા ર૨ ગન 
કિરણ્‌ાનું શોષણુ કરી લે છે, અને તેના પરથી માત્ર લીલા ર્‌ગનુંજ 
પરાવત્તન થાય છે; જેને પરિણામે તે વસ્તુ લીલી દેખાય છે. એજ 
મમાણે જે વસ્તુઓ સૂર્યના તેજમાંનાં ખધાં કિરણોનું શેોષણુ કરી 
માત્ર લાલ રગનુંજ પર્‌ાવત્તન કરે છે, તે લાલ રગની દેખાય છે; 
અને જે પદાથો સયના સાતે રંગનાં કિરણ્‌નું શોષણુ કરી લે છે? 
એક પણુ રંગના કિરણુનું પરાવત્ત'ન કરતા નથી, તે પદાર્થો શ્યામ : 
રંગી જણાય છે. આ વાતની સાખીતી માટે જે લીલા રંગનાં કોઇન * 
પણુ વનસ્પતિનાં પાંદડાંને એક અ'ધારી 'ોટહીમાં મૂકી તેનાપર 
સૂર્યના કિરણુના પૃથક્કરણુ કરવાથી ઉત્પન્ન થતો સપ્તરંગી તેજને? 
પટ્દો મૂકવામાં આવે તો જણાય છે કે ન્યારે તે પાંદડા આ પટ્ટામાંન? 
ભીલા રગવાળા ભાગપર્‌ હેય છે ત્યારે તે બહુંજ સુંદર્‌ લીલા રગના 


૪૭ ર્‌ ગવાની ફળા. 


જણાય છે, પર્‌તુ તે પાંદડાં લાલ રંગવાળા ભાગમાં મેળવવામાં 
આવે છે તો તે પાંદડાં લીલા રંગનાં મટી જઈ કાળા ર ગનાં દેખાય 
છે; કારષ્યુકે પાંદડાના પરમાણુંમાં તો લીલા રંગનું પરાવત્તન કરવાની 
અને ખનન ખધા રંગનું શેષણુ કરવાની ચ્રક્તિ રહેલી છે. પાંદડાપર 
લાલ રગ આવે છે તેતો પાંદડાં શોષી લે છે; એટલે તેમાંથી એક- 
પણુ જાતનું કિર્ણુ બહાર આવી ન શકવાથી પદાથ સ્યામ જણાય 
છે. ગુલાબના ફૂલને પણુ આ સપ્નરંગી પ્રકાશના પટ્ટામાં જુદે જુદે 
સ્થાને અ'ધારી કોટડીમાં મૂકવાથી તેવીજ અસર અનુભવી શકાય છે. 

પારદશક પદાર્થોના રંગ વિષેતી સમજુત જરા ભિન્ન છે, 
' અપારદશ ક પદાર્થોના રંગનું કારણુ તે પદાથોતી પ્રકાશના કિરણુ 
સબધી પૃથક્કરણુ શક્તિ, શેોષણુ શક્તિ અને પરાવત્તન શક્તિ છે; 
અને પારદશક પદાર્થોના રંગનું કારણુ તો એ છે કે ન્યારે સૂયનું 
*વેતર'ગી કિરણુ તેમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે તેનું પહેલાં પૃથક્કરણ 
થાય છે અને પછી તે સપ્તરંગી કિરણુમાંથી બીજા રંગના કિરણોને 
પકડી રખી એક રગના કિરણને તે બદર જવા દે છે, જે રંગનુ 
કેરણુ આવી રીતે બહાર તીઠઢળવા પામે છે તે રંગ, તે પારદશક 
પદાર્થનો ડહેવાય છે. જેમાંથી બધા રંગના કિર્ણા પસાર થઈ શકે 
છે તે રગ વિનાને પાર્દશ ક પદાથ કહેવાય છે. હવા આવા પ્રકા- 
રતી વસ્તુ છે. તોપણુ ન્યારે હવાના ધણા થર એકઠા થાય છે ત્યારે 
તેમાંથી ન્ન'બલી રંગનાં કિરણેનું જરા વધારે પ્રમાણુમાં પ્રસરણ 
થતું હોય તેમ જણાય છે. તેથી બહુ દૂરની વરતુએમાં જરા નન બલી 
રગ મળેલો દેખાય છે, તેમજ આકાશ તરફ નજર નાખતાં પણુ 
તે રંગનાં કિરણો આપણી આંખપર પડે છે. 

કાગળની જે ચક્રી ન્યુટને સપ્રગનું એકીકરણુ કરવામાં વાપરી 
' જતી તેવી ચક્રીપર નને નીચેના ખેજ રગાવાળા કાગળો લગાઢી તેને 
ન્નેર્થી કેર્વવામાં આવે તોપણ બન્ને રગ મળીને શ્વેત રંગ 
“ રેખાય છે. 


રંગોનું મૂળ. ૪૨ 
લાલ તથા લીલે 
નારંગી તથા ઘેરે ”'બલી 


પીળો તથા કેચ્થાઇ જા બલી 
લીલારયુક્ત પીળા તથા ખુલતો ન્નખઅલી 


આવાં ન્નેડકાં એકમેકનાં પૃતિકાર્ક કહેવાય છે. 


નો કાળા રંગના કપડાપર લાલ રગની ચણ્‌ાડી અથવા લાલ 
લખોટી મૂકી તે પર્‌ એકીટશે આંખને થાક લાગે ત્યાંસુધી ન્નેવામાં 
અવે; અને પછી તરતજ નજર સફેદ કાગળપર્‌ લઇ જવામાં આવે 
તો તે કાગળપર લીલા રંગની ચણોઠીની કે લખોટીની આરૂત્તિ 
નનેવામાં આવશે. જે મૂળ લખોટી નારંગી રંગની હરે તે! ભ્રાન્તિ- 
વાળી આસૃત્તિ ન'બલી રંગની દેખાશે. આજ નિયમને અનુસરીને 
નને આથમતા સૂર્ય તરક્‌ થાટીવાર એકનજરે ન્નેયા પછી ને કોઈ 
સટ્ેદ ભી'તપર્‌ નજર ફે'કવામાં આવે તો તે ભા'તપર્‌ લીલું સયનુ 
ખીખ જણાશે. આ લીલું ખીંબ થોડહીવાર ટકે છે; ત્યાર પછી તેનો 
રગ લાલ બને છે; ફેરી લીલી આમૃતિ નજરે પડે છે; એવી રીતે 
અંતે તે ઝાંખી પડી જય છે. આ ભ્રાન્તિવાળી આકૃતિ વિષે જણાયું 
હશે કે તે બધી મૂળરગના પૂર્તિકારક હોય છે. રંગ સબધી ન્યુટને 
આપેલી સમજીત જેમને ગળે બરોબર ઉતરી હશે તેએ આ ભ્રાન્તિનું 
સમાધાન ખુશીથી કરી શકશે. 


પૃર્તિકારક રગે સાથે આવવાથી એકમેકની ચટક વધારે છે. 
ગએકજ રગની વસ્તુઓ સાથે મૂકાયાથી તેના રંગની ચટક ઓછી 
થાય છે. કાપડની દુકાનપર એકજ રંગની વસ્તુઓ ન્ને ધણી જેવામાં 
આવે તો છેવટે જોયેલી વસ્તુઓના રંગની ચટક ઝાંખી જણાશે. 
તેનું કારણુ કે આંખ એકજ રગ જેધ્ને થાકી જાય છે. ખોંટ, ચેક, 
અને રગીત પતર કાપડની બનાવટમાં જે પૂર્તિકારક રંગોને! ઉપયોગ 
ચયા હેય છે તો કાપડના રગતી ચટક સ્વાભાવિક રીતે સારી લાગે 


૪૨ ર્‌ગવાની કળા. 


છે (એટલે કે આંખને એકજ ર્‌ગ જેવાથી યાક લ;ગવાના પ્રસ 
આવતે નથી). 

આપણે ઉપર વાંચી ગયા કે બધા રંગોનું ગલ ઝયનાં ફિર્‌ 
ણો(માં છે. જો સૂરજનું અજવાળું મટી જય તો આખી દુતિયા 
અધ'ારામાં ડૂબે અને રંગો દેખાતા બધ થાય અથવા તો પ્રભુએ 
પ્રમમથી સયને બનાવ્યોજ ન હોત તો બધે અધારે ધોર દખાત 
અને કોઇ રંગ દેખાત નહિ માટે પ્રભુ એ સયને બનાવીને જગત્‌ 
ઉપર કેવો મોટો ઉપકાર કયો છે! ! 


(ક. ન. જેશીપ્ૃત વિજ્ઞાનની વાતામાંથી રગ ચમત્કારવાળાં 
પાઠેના આધારે ). 





પાઠે ૧૭ મો. 
ઝુદરતી રગે, 


જગતસર્ત્તા પ્રભુએ આ વિશ્વમાં જે જે સરજ્વું છે, તે વિચાર 
અને વિવેકપૂર્વક સરજ્યું હાય એમ લાગે છે. તેમગ દરેક ચાને 
એવી ખનાવી છે 'ે તે વિના ચાલેજ નહિ. જેમ દવા અને પાણી 
વિના ચાલે નહિ તેમ રગ વિના તો ચાલેજ નહિ, દરેક પ્રાણી અને 
વનસ્પતિમાં જે જે રંગો પૂરવામાં આવ્યા છે તે રંગોવડેજ તે તે 
પદાર્થોનું પોષણુ અને રહ્ષણુ થાય છે. તયા નવું ઉત્પન્ન થવામાં પણુ 
રંગજ સાધન છે. વળી સ્થિતિ અનુસાર એ કુદરતી રંગોમાં ફેરફાર 
પણુ થયા કરે છે. ઘશ્વરરનતી આ અકળ કળ! સમજવા સાર્‌ પ્રાણીજ 
અને વનસ્પતિના ઝુદરતી રગે વિષે હવે આપણે વિચાર કરીએ. 

પ્રાણીજના તેમજ વનસ્પતિના રંગ જુદા જુદા હોય છે. તેતું 


શું કારષૃુ હશે? તેમના રગની અને તેમના રહેઠાણુનતી આસપાસ 
જે પદાથો હોય છે, તે પદાર્થોના રગની વચ્ચે કઇક સ'બ'ધ હેય 


ઝુદર્તી ર્‌ગો. ૪૩ 


એમ જણાય છે* ઉત્તરના મુલકમાં હમેશાં ખરફે પડે છે; ત્યાંના 
રી'છના વાળ સફેદ હેય છે. અરખબસ્તાનના રેતાળ પ્રાંતોમાં ફરનારા 
ઉંટનેો રગ ત્યાંની રેતી જેવો પીળચટો ખદામી હેય છે. આક્રિકા 
ખ'ડમાં ભટકનારા સિહો ભુખષરા તપખીરીઆ રગના થાય છે. વાધ 
ઝાહીમાં રહે છે; ત્યાં સુકાં લીલાં ઝાંખરાં અને ભોથાંને લીધે તેની 
કાળા પટાવાળી ચામહી ઓળખવી મુચકેલ થઇ પડે છે. અધારે ફૂર- 
નારા ઉદર કોળ અને વનવાગલાં મેલા રંગનાં હોય છે. ધુવડ પણુ રાત્રે 
ઉડે છે, તેનાં પીછાં ₹ગે ઝાંખાં હોય છે. 

પ્રાણીઓનો રગ અને તેમની આસપાસના પદાથોને રંગ મળતો 
ખાવે છે, તેનાં ખે કારણુ છે. વાધ સરખાં જ્ેરાવર્‌ પ્રાણીની 
ખાબતમાં એક કારણુ એ છે કે શિકારે તેના આવી પહે!ચ્યાની ખબર 
પડવી નેઇએ નહિ; એથી તે ખેમાલુમ નજીક જઇ તલપ મારીને 
શિકાર ઝડપી શકે છે. પણુ ખીજીં એથી વધારે સખળ કારણુ છે તે 
તો એ છે કે રંગને લીધે પ્રાણી ઓળખાય નહિ. એટલે દુશ્મન જઇ 
તેનાપર્‌ છાનોમાનો ફળ મારી શકે નહિ. નાનાં પ્રાણીએનોા અને 
તેની આસપાસના પદાર્થૌનોા રગ મળતો હોય છે, તેનું મુખ્ય કારષ્યુ 
એજ છે. દાખલા તરીકે પોપટ બળવાન પ્રાણી નથી માટે તેનો રગ લીલો 
છે. એથી જે ઝાડે તેનો માળા હોય તેનાં પાંદડાંતી વચ્ચેથી તેનો દુશ્મન 
તેને ઝટ દેખી કે એળખી શકતો નથી. પાંદડાંપર રહેનારાં જીવડાં 
પણુ ધણુંખરંં લીલાં હેય છે. તેનું એજ કારણુ છે. એમાંનાં કેટલાંક 
જવડાં એવાં હોય છે કે તેમને જે લાકડાની પેટીમાં ગૉંધ્યાં હોય તે તો 
તે લીલાં મટીને પીળાં બને છે. 

એકજ વગનાં જગલી પ્રાણીઓના રંગમાં ઝાઝા ફરક હોતે 
નથી, પણુ પાળેલાના ર'ગમાં ધણો ડ્રેર હોય છે. જગલી પ્રાણીઓને 
રગનો ખપ હોય છે. તેથી તેઓ તે બદલતાં નથી. પાળેલાંને રંગને 
ખપ નથી, માટે તેનો ₹ગ પલટાય છે. ખધા વરનો રંગ લગભગ 
સરખો, પણુ ગુતરાં જુદા જુદા રંગનાં હોય છે, વગડાઉ ઢેર અને 


૪૪ રગવાની કળા* 


પાળેલાં રોરતો, સિહ અને બિલારીનો રંગભેદ એજ કારણુને 
લીધે છે, 

વળા કટલાંક પ્રાણીનો રગ ભભકવાળા હેય છે. તેનું કારણુ એ 
છે કે ભભકદાર્‌ રગ તેમને શોભા આપે છે અને તે વડે તેએ પારક 
ચિત્ત લોભાવે છે. 

દૂલના રગ પણુ ભભકદાર્‌ હોય છે. તે શોભા આપે છે એટ- 
લુંજ નહિ પણુ પારષુ' ચિત લોભાવે છે. જ'તુઓ ફૂલના ભભકાદાર રંગથી 
ખે'ચાધ્ને તેપર્‌ જઇ બેસે છે ને મધ્ય ચૂસે છે, ત્યારે પુંકેસરવાળા કુલમાંથી 
તેએ સ્રીકરેસર્વાળાં ફૂલમાં પરાગ લઇ જય છે. એ પરાગ સ્રરોકેસરના 
ખીનશયમાં બીને પરિપકવ કરે છે, અને તેમાંથી નવા છેડે ઉત્પન્ન 
થાય એવા બનાવે છે. એ ન્ેતાં ફૂલના રંગને હેતુ ખીને પકવવાં 
અને તેમાંથી નવા છેડો ઉત્પન્ન થાય એવા બનાવવાનો પણ હેતુ 
હોય એમ લાગે છે. રંગ સિવાય ફૂલોમાં સુગધ હેોય-છે તે પણ 
પણુ પારમું ચિત્ત લે!ભાવે છે કેટલાંક ફલે રાસેજ ખીલે છે. તે 
અ'ધારામાં સહેલથી જણાધ! આવે. એટલા માટે તેતો રંગ ઘણું 
કરીને પ્રીકો કે ધોળે! હોય છે. 

વળી ધણાં ફળના રંગ ચકચકિત હૉય છે. તે પણ તેમને 
પોતાનું કાર્ય” કરવામાં મદદ કરે છે. રૂળના તેજદાર રંગથી પક્ષીઓ 
ખે'ચાધને તે તરફ ય છે. તેએ ફળનો ગર્‌ ખાય છે અતે ખી 
અથવા ટદળાયા જમીન ઉપર પડવા દે છે, એ ખી જમીનમાં દટાય 
અને ત્યાં ઉગે ત્યારે નવું ઝાડ થાય છે. એ પ્રમાણે રગતી મદદ વડે 
ફળો નવું ઝાડ ઉત્પન્ન કરવાનું પોતાનું કાય કરે છે. 

આ રીતે પ્રાણીજ અને ફૂળ ફૂલ વિગેરેનું પોષણુ રક્ષણુ અને 
નવિન ઉત્પત્તિ થવામાં રંગ એજ એક સખબળ સાધન છે. એમ સ્પજ 
તમન્ય છે. 

( ડેપકૃત સાતમી ચોપહીના એક પાઠના આધારે.) 





રંગે!ની ઉત્પત્તિ-ભાગ ૧ લે. જપ 


પાડે ૧૮ સે, 


ર'ગાોની ઉત્પશ-્તિ-ભાગ ૧ લે, 


સૂરજના પ્રકાશવડે આપણી આંખને દેખાતાં ઝાડ પાન-ફળ- 
દૂલ-પશુ-પક્ષી વિગેરેમાં ભરેલા કુદરતી રંગોના જેવાજ રગે, સુતર, 
ઉન, રેશમ આદિ રેષાઓ ઉપર્‌ ચડાવવા માટે બધા દેશના માણુસોએ 
અથાગ મહેનત કરેલી જણાય છે; તેમાંએ હિન્દુસ્તાન દેશમાં આપણા 
આર્યોએ તો આજથી હનર વષ પૂવે વનસ્પતિમાંથી રંગ આપ- 
નારા ભાગે તથા તેતી સાથે જ્ેેડાયલા ખીન્ન ભ્રાગામાંથી રસાયણી 
મિશ્રણોનું પૃથક્કરણુ કરી છુટા પાડી, ખેચી લેવાનાં સાધને શેધી 
કાઢયાં હતાં. અને તે વડે આપણાજ દેશનાં નદી, પવતો, જ'ગલેોની 
ધૂળ માટી, કાંકરા-પત્યર, જળ-વાયુ-ધાસ-૬ૂલ પાંદડાં તથા મોટાં 
જૃક્ષાતી છાલ, મૂળીયાં અને ફળ આદિથી રંગો તૈયાર કરવામાં 
આવતા હતા. 

ડૉ. કનેટ તથા મીલ પણુ કબુલ કરે છે કે હિંદી રંગો આખા 
દુનિયામાં ખનતા રંગો કરતાં સોથી વધુ ચળકાટવાળા છે. હિંદી 
પ્રજા એ સોથી પુરાતન પ્રજ્ન હતી કે જેણે વનસ્પાતઓમાંથી રગે 
ખે'ચવાનેો હુન્નર શેધી કાઢયો. પરદેશેમાં ધણી વનસ્પતિઓનાં નામે 
આપવામાં આવ્યા છે, તેજ આ ખાખબતને મજબુત પુરાવે! છે, 
ઈન્ડીગો (ગળી) એ નામ જન્ડીયાં' ન!મપરથી પડયું છે. 

ઉપલા રંગોની બનાવવાની સામમ્રી બિલમુલ સ્વદેશી અને 
ધણીજ સરળ દતી તેમાંથી થોડીકનું વણુન નીચે આપીએ છીએઃ- 

(૧) પતંગનું લાકર્ડું/ કસુંબાનાં રૂલ, આલ, મજીઠે, લાખ, 
સિ'ગરફે. હિર્મજ, ગેર્‌, મહે'દીવડાવર અને હીંગળે આદિના સ'યે- 
ગથી ખપી જતના હલકા અને ઘેરા “લાલ' રંગ તેયાર થતા હતા. 

(ર) હરસિ'મારતી દાંડો, હળદર, પલાસનાં ફૂલ, કેસર અને 
પીળી માટીના સ'થોગથી * પીળા? રગ તૈયાર થતા હતા. 


ઝન ર્‌ં ગવાની કળા. 


(૩) નીલ, લાજવત અને લીલમનો સંયોગથી ગળીઅલ રંગ 
તયાર થતા હતા. આ ત્રણુ પ્રકારના મુખ્ય રંગોથી અન્ય ખધા 
પ્રકારના રગે બનાવવામાં આવતા દતા. અને એથી સુતરાઉ, ઉનનાં 


અને રેશમી આદિ સર્વ પ્રકારનાં વસ્્રા સારી રીતે જુદા જુદા ગ્રકારે 
ર્‌ગવામાં આવતા હતા. 


પણુ એ રગે ત્તૈયાર્‌ કરવાની ક્રિયાઓમાં ધણા પ્રકારની વિશેષ- 


તાઓ હતી. અને તે વિરેષતાએ તે દિવસોના ક્રિયાકુશળ કારીગરો- 
નેજ માલમ.હણતી. 


રંગોમાં બાવળનાં પાંદડાં, ખોર્‌ તથા ખાવળતી છાલ, સુકાં આંબળા 
દાડમતી છાલ, લોહતું ચૂણું , અને કાકડ-સીંગી આદિ વસ્તુઓ પણ 
આવસ્યક્તા અનુસાર નાખવામાં આવતી હતી. 

રંગોને હલકા કે ધેરા અને પાકા બતાવવાને માટે ચુતને, 
સજજ, સુહાગ, ફેટકેડી, આમચૂર, છાશ, દહી' અતે લીંબુ આદિને 
ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. હીં'ગોલ, ઉરતાલ, ગ'ગે'લી, કોલસો 
અને લાખ જળ આદિથી વિચિત્ર અને ખઠુ મૂલ્ય ચિત્રોના રંગે 
ત્‌યાર્‌ થતા હતા. 

આટલી માહિતી આપ્યા પછી દવે આપણે કેટલી નતતી 
રગાટ થતી હતી, અને તેનાં નામો જાતો વિગેરેનું ટૂકમાં વણુન 
કરીશું. પૂવકાળમાં રંગાટનું કામ બહુ વિધવિધ પ્રકારનું થતું હતું. 
સુતરાઉ વસ્્રાની ર|માટ, ૫૦ પ્રકારની થતી હતી. અને ઉનની તથા 


રેશમી વસ્રોતી રંગાંઢ ૩૨ ગ્રકાર્તી થતી થતી એનાં નામે! નીચે 
મુજબ છે, 


(૧) કાલાખુન્ન' (૨) લીલા (૩) સુરમાઈ (૪) દ્રાલસાઇ (૫) 
આખબી ($) આસમાતી (૭) કપાસી (૮) સખ્જ કપાસી (૯) લાજ- 
વદી (૧૦) ન્તફરાની (૧૧) ના કૂરમાતી (૧૨) લાલ (33) ગુશ્ઞનાર 
(૧૪) કુસુમલ (૧૫) ચુલાબી (૧૬) વસન્તી (૧૭) કેસરીયા (૧૮) 
તારંગી (૧૯) તોરૂપુલા (૨૦) સુઆપ'ખી (૨૧) સુડાપ ખી) (૨૧) 
મદામી (૨ર) અમાઆ (૨૩) માંસી (૨૪) ભૂ'ગીયા (ર૫) કિસમિસી 
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(૨૬) ઉદા (ર૭) અરી (૨૮) નેગાલી (રહ) સખ્જ (૩૦) કારી 
(૭૧) સરદઇ (૩૨) શરબતી (૩2) સાંભરી (૩૪) તૂસી (૩૫) 
અખ્બાસી (૩૬) ઉન્નાવી (૩૭) ફાખતાઇ (૩૮) ખાજી (૩૯) ફ્રિક૭ 
(૪૦) સખ્જકાહી (૪૧) કાસની (૪૨) કકરેજી (૪૩) કપૂરી (૪૪) 
કર્‌ % (૪૫) દુધિયા કર|% (૪૬) કેકઇ (૪૭) ચમ્પઇ (૪૮) કોચ 
(૪૯) સટિયા અને (૫૦) ચ'દતી. આ સુતરાઉ કાપડના ર ગો 
હતા અને 


(૧) મદારી (૨) લાજવત (૩) “ાકૂરાની (૪) આસમાની (પ) 
ત્રનડૂસી (૬) કાકતાઇ (૭) સુરમઇ (૮) સોૉંસી (૯) તૂસી (૧૦) 
કેપૂરી (૧૧) સકરી ('૨) સદલી (૧૩) બદામી (૧૩) મટિયા (૧૫) 
તુર જ (૧૬) નારગી (૧૭) સોંથલી (૧૮) ગુલાખી (૧૯) સકૃતાલુ 
(૨૦) ઉન્નાવી (૨૧) લાખી (૨૨) કીર્મજી (૨૩) કાસની (૨૪) 
અરગવાની (૨૫) ચ પધ (૨૬) કપાસી (૨૭) જેજીયા (૨૮) નાસ- 
પાલી (ર૯) પિસ્તાઇ (૩૦) જુમરદી (૩૧) કાહી (૩૨) અમાઆ. 

આ ર ગા ઉન અને રેશમી વસા રંગવા માટેના હતા, આમાં 
સુતરાઉ અને રેશમી કાપડમાં કેટલાંક નામો સમાન આવ્યાં છે, 
પણુ એતી ર્‌ંગનાની ક્રિયા સમાન નહેતી. સુતરાઉ વસ્તા સહેલાઇથી 
£ગાતાં હતાં પણુ રૈશમી તથા ઉનનાં વસ્્રા રંગવામાં ધણી મહેનત 
પડતી હતી; ઉપર રંગોની સચીમાં જે નામો આવ્યાં છે તેમાંનાં 
જ્ટલાંક નામોને પ્રયોગ તો અદ્રાપિપયન્ત ચાલુ છે. 

આજકાલના રગે વિદેશથી આવે છે પણુ વિદેશી રંગોને 
ચળકાટ થોડા દિવસોમાં નણ થઈ નનય છે; ટકાઉ નથી; પણુ પ્રાચીન 
કાળના સ્વદેશી રંગોની શોભા પેઢીઓની પેઢીએ વીતી જય પણુ તે 
સદા કાયમજ રહેતી હતી; જરાપણુ એમાં ઝાંખપ આવતી નહોતી 
અને જાણે કાલેજ તેયાર થયા ન હેય? એવા લાગતા. 


આ વિવરણુથી સમજ શકાશે કે પ્રાચીન કાળની રંગાઇ આ દેશ 


 જી૮ ૨ગવાની કળા. 


માટે કેટલી બધી લાભદાયક ઇંતી. અને એષી કારીગરોનાં ધત, 
ધમ અને આરૅેગ્યતા ઠીક જળવાતાં, તેએ સર્વા પ્રકારે સુખી દતા. 
(સુવું માળા માસિકના અંક્રેમાંથી ઉપયોગ પુરતો આધાર લીધો છે.) 





પાડે ૧૯ મે. 
૨'ગાની ઉત્પત્તિ-ભા. ૨ જે. 


ગયા પાઠંમાં આપણે શીખી ગયા કે સુતર, ઉન, રેશમ આકિ 
ર્ષાઓ ર ગવા માટેના રંગો વનસ્પતિમાંથી કે ખનિજ પદાથેોમાંથી 
ખનાવી લેવામાં આવે છે. એ રંગોને ઉપષેોગગ આપણા દેશમાં હજારે 
વરસ થયાં અસલ્ષથી અઘાપિપયન્ત ચાલુ છે. તોપણુ આ દેશી રગે 
રગવામાં ધણી મણહેતત પડે છે તથા આવડત અને અનુભવની જરૂર 
રહેતી હોવાથી હાલમાં કેટલાક રંગો બહાર પરદેશમાંથી તેયાર આવે 
છે. તે રગે! તેજદાર ભભકવાળા હેય છે, અને તેને રગવાતી રીતે 
ગોછી મહેનતવાળી અને કડાકુટ વગરની હોવાથી રગરેન્ને હવે એવા 
પરદેશી તેયાર ર'ગાજ પસ'દ કરે છે, તેથી આપણા દેશમાં 
તેવા પરદેશી રંગો મોટા પ્રમાણુમાં આવવા ચાલુ થયા છે. પેટલાદતી 
બન્ને રંગશાળાઓ કે જેનું કામ હિ'દુસ્તાનમાં ધણું વખણાય છે, તે 
પણુ આવા પરદેશી ૨ગાજ મ'ગાવીને સુતર કે કાપડ રંગી આપે છે. 


જે તેયાર રંગા પરદેશથી આવે છે. તેમાં કેટલાક 'કેોલસામાંથી 
બનેલા હેય છે. જો આ ૯કીકત સાચી હોય તો કોલસો પણુ વન- 
સ્પતિનુંજ રૂપાંતર છે, અને તેમાંથી અનેક પ્રકારના તરેહવાર્‌ રગે 
ખનના હોવાથી કોલસા વિષે પુરી વિગત જણુવી એ ધણું જરૂરી છે. 
જેથી કોલસાની એળખાષ્મુના ગમત સાથે જ્ઞાન મળે તેવો એક 
દાખલે! આં નીચે આપવામાં આવે છે. 


રંગોની ઉત્પદ્તિન્શાગ ર જને. જટ 


. જ્માં પટેલ નામે એક જુના જમાનાનો માણુસ દતો. :તેઃ 
આગમાહીના રસ્તાથી ધણો દ્ર રછેતો હેતો. એકં દિત્રસ તે તેના. 
સિત્ર સ'ધાથે મુંબઇ જવા નીકળ્યો. તે દહાડે તે પહેલવહેલેજ- 
આગમાટીમાં બેઠે, ને તેણે જાણ્યું કે આગગાઢટીને એજન ખેચે 
છે; તથા તેમાં ખળતણુ તરીકે કોલસા વપરાય છે. 

મુંબઇ પહોંચ્યા એટલે તેઓ સુતરનું અને રેશમનું કારખાનું 
તથા ગોદીમાં લાંગરેલી આગખોટ નેત્રા ગયા. આ બધા 'પણુ કેલ 
સાથીજ ચાલે છે, એ જણી પટેલ અન્નયબ ચયે।. સાંજે ધેર વળતાં 
રસ્તાપર તથા દુકાતોમાં ઝમઝગતા દીવા જેઇને તે વિસ્મમ પામી 

ખોલ્યો, અલ્યા આ શું? આ દીવા કેવા ઝગઝગે છે. કહેતી કે એ: 
પણુ કોશ્સાને લીધે છે ? મિત્રે કહ્યું, હા હા, એ ખધેો પ્રકાશ કેોલ- : 
સામાંથી ઉત્પન્ન થતા વાયુતે! છે. આ વાત ચાલતી દતી એવામાં' 
પટેલતી નજર કેટલીક દુકાનોમાં રકૈખીમાં ગોઠવેલી તરેહવાર ર્‌ગની 
તકતીઓપર પડી. દીવાના પ્રકાશથી તે ચળકાટ મારતી હતી. તેથી * 
તેણે પ્રશ્ન કીધો કે આટલા બધા રંગો શેમાંથી આવતા ઉશે? મિત્રે 
ઉત્તર્‌ વાળ્યો કે એ પણુ કેલસામાંથી બનેલા ડામર જેવા ટારમાંથી 
ચાય છે; ને તે રંગવાના કામમાં વપરાય છે. 

હવે પટેલના અચ બાને પાર રહ્યો નહિ; તેથી તે બોલી ઉઠયો, . 
અહી તહી' ન્યાં જઇએ ત્યાં કોલસોજ કોલસો, કાલે ઉઠીને કહેશે 

% ખાવાની વસ્તુ પણુ કેલસામાંથી ખને છે. મિત્રે હસતાં હસતાં કહ્યું : 
જે હા, એ કોલસાના ટારમાંથી એક જતની ખાંડ પણુ ખનાવવામાં 

આવે છે ને તે સાધારણુ "ખાંડ કરતાં સો ગણી ગળી હોય છે. આ. 
સાંભળી પટેલે કહું, અહે ! કોલસો તો ધણો કામતો જણાય છે. * 

ખાખો લ્વિસ રખડી રખડીને તેઆ થાકી ગયા હેતા. એટલે 
લાળ કીધા પછી તરત સૂઇ ગયા, પથારીમાં પડયા પડયા પટેલનું 

મન 'કેોલસામાંજ ચગુ'થાઇ રહયું. એ શું હશે! કેવો પદાય હશે? શું એ 

જૃત્થર છે કે એતે મોટા મોટા સચા ચલાવનાર કેઈ દેત્ય છે! એવ . 


પર ..“ * શૈગવાની કળા..'  : 


તરંગો તેના મગજમાં ઉઠતા હેતા. એવામાં તે ઉંધ્યો; પણુ ગાહં 
'નિદ્રા શેની આવે? તેને સ્વપ્નું આવ્યું, ને તેમાં તેણે એક વિચિત્ર 
આરતિ આંખ સામે ઉભેલી દીઠી. આયૃતિએ કહં હં કોલસો છું. તું 
તો માત્ર આંજકાલનો છે, પણુ હું તો દુનિયાના ખીજ યુગને છું. 
'તે આજે જેવો કાળે દેખાઉ છુ તેવો તે યુગમાં નહતો. ૬ં ઉન્નરોા 
વષ પહેલાં મોઢાં અને સુશેભિત ઝાડરૂપે હતો. વળી. તે યુગમાં 
“૨॥જના જેવાં ઝાડ નહતાં. તથાપિ તેમાંના કેટલાક તમારા તાડ અને 
શનને મળતાં આવતાં હતાં. આજના ફનની ઉચાઈ એક કે ખે 
2જૂટથી વધારે હોતી નથી પણુ તે વખતે તો તે એટલાં ખધાં ઉચાં 
ને મોટાં થતાં હતાં કે ખે ત્રણુ માણુસો મળીને એના થડને ખાથ 
સેર્વે તોએ તે બાથમાં આવે નહિ. એવાં ઝાડે ઉપરાંત વળી નાના 
નાના છેડવાનો તો હિસાખ જ નહેતોા. કાળાંતરે મહીસાગરની રેલ 3 
પાડ જે કહે તે અમારા ઉપર આવી ને પાણીથી થડને મૂળીઆં 
'કોહી જઈ ધણાં ઝાડ પડી ગયાં. તેના ઉપર કાદવ કીચડ કાંકરી 
વિગેરે ચઢતાં ગયાં. જમીન પણુ ખેસવા લાગી અને વખત વિતતો 
ગયો તેમ તેમ નાથી ઉ'ચાં ઝાડો પણુ મટોડીના ધણા થર નીચે 
' દબાતાં ચાલ્યાં. 

આ અવસ્થામાં પાણી, લવા, તાપ નેં તડકા એમાંનું ક' અમને 
મળતું નહતું, તેથી અમે કાળાં પડવા લાગ્યાં અતે અમારી આસન 
પાસની મટાડી ઉપલી જમીનના દખાણુથી પત્થર જેવા ગટ્ટા બન્યા# 
' એજ ગટ્ટા તે આજને કોલસો સમજવો. વખત જતાં માણુસને 
માલુમ પડયું કે અમે બળી શકીએ છીએ, ને લાકડા કરતાં જથાબ'ધ 
મળી શકોએ છીએ તેથી બધી નતનાં બળતણુ તરીકે ને તેમાં 
' વિશેષે કરીને યત્રોમાં વપરાવા લાગ્યાં. ખાણીઆઅ અમને ખોદી કાઢે 
છે. એવી ખાણો દિ'દુસ્તાનમાં મધ્યપ્રાંતા તથા આસામમાં મળી 
- આવે છે. 

“ તમાકુ પીવાની ચું'ગી જેવામાં અમારે ભુકો ભરીને માં મટન 


રંગોની હ્રત્પત્તિ-ભાગ ૨ નને. નપ 


' ઢીએ છાંદી લઇ તપાવેો, તો નાળચામાંથી અમારે! વાયુ બહાર નીકળી 
છે તેને ગ્યાસ કહે છે. નાળચાંએ દીવે। ધર્યાથી ગ્યાસ ખળે છે, તે 
દેખાશે. આજ વાયુ દીવામાં વપરાય છે. એને કાઢવાના કારખાનામાં જઇ 
તેમાંથી પેદા થતો ટાર તું નનેઇ આવજે. જે રંગો તેં જેયા તે ટાર- 
માંથી ખને છે. આટલું ખોલી પેલી આકૃતિ જતી રહી. પટેલ અને તેને 
મિત્ર સવારે ઉઠી કોલસા વાયુના .કારખાનામાં ગયા. આ પ્રમાણે 
જાલસાની ઉત્પત્તિ અને તેના ઉપયોગ વિષેની કથા ન્નણી, વે તેમાંથી 
રંગો કયારથી બનવા લાગ્યા અને તે આપણા દેશમાં કેમ દાખલ 
થયા, અને તેનું શું પરિણામ આવ્યું તે તપાસીએ. 

અસલના વખતમાં તો પરદેશી .લેકેો આપણા દેશનાં રંગેલાં 
અતે છાપેલાં કપડાં ખરીદ કરીને વાપરતા. પછી વખત જતાં આ 
રશના રંગો વેચાતા મંગાવીને તેનો ઉપયોગ કરતા, જેથી આપણા 
' દશના કારીગરોને સારી રીતે ર9 સળતી અને સુખી હતા. આ 
સ્થિતિમાં છેલ્લાં ૬૦ થી ૭૦ જેટલાં થોડાં વરસે! થયાંજ ફેરફાર 
' શયો છે. ઇ. સ. ૧૮૫૬ માં યુરોપના એક વિદ્દાને ડામરના તેલમાંથી 
એક રગ બનાવ્યો. એ રીતે ધીરે ધીરે કોલસામાંથી પરદેશી રંગો 
બનવા શરૂ થયા, તે ત્યાંસુધી કે ઇ. સ, ૧૮૬૦ માં અખ્બાસી રંગો 
જેને અ'ગ્રેજીમાં મેજેન્ટા કહે છે તે બનાવવામાં આતગ્યા. આ ર ગો 
 _અૂબસૂરત, ચમકદાર અને સસ્તા હોવાના કારણે હિ'દુસ્તાનના પત'ગના 
' રંગા બરખાદ થયા. ત્યારપછી આલતા લાકડામાંથી જે રંગ નીકળે 
' જે, તેના જેવા એટલે એલીઝરીન રંગો પણુ ડામરમાંથી બનાવવામાં 
આવ્યા. પછી ક્રેલસામાંથી મળીના જેવા રગે તથા ડસુંબાના રગ 
જેવા રેમ મીન રંગા તેમાર્‌ થઇ આપણા દેશમાં આવવા લાગ્યા. 
નયી આલ, ગળી, પતંગ, કસુંબો, મજીઠં, વિગેરેમાંથી ખનતા વનન ' 
સ્પતિના દેશી રંગો બધ થવા લાગ્યા. તેનું પરિણામ : એ આવ્યું 3 
આપણા દેશના રગરેને આ પરદેશી ₹ગોની ભુરકીમાં અન્ન જઇ 
પોતાના દેશી ૧મોતે છેઢી દર પરદેશી રગો વાપરતા થયા. એવી * 


' શર * ર્‌ંગવાની કળા.: 

રીતે આ દેશના લાખો માણુશો ધણી આસાનીથી જે રગો રંગીને 
પોતાનું જીવન સ્તત'ત્ર રીતે ચ્રુન્નરતા હતા, તે ધૂળમાં મળી ગયું. હવે 
તમોને સમેજયું હશે કે કોલસો એ વનસ્પતિનું રૂપાંતર માત્ર' છે. 





પાડ ૨૦ મો! 
સળ રગ. 


આકાશ બૂરા રંગનું છે. આકાશનો ભરે રંગ બહુ સારે? 
લાગે છે. ભૂરા રંગને વાદળી રગ પણુ કહે છે. આ હળદર છે. તેનો 
રગ પીળો છે. સોનેરી કેળાં પણુ પીળાં હોય છે. પીતળને! રંગઃ 
પીળો કહેવાય. ચણીખોરનેો રગ લાલ છે. ક'કુ લાલ છે. માંફડાનું, 
માં પણુ લાલ હોય છે, લાલ રગની ચીજને ગણાવો. આ ઓરડામા 
પીળા રંગની ચાને બતાવે. લાલ, પીળા અને વાદળી એ ત્રણુ ર'ગ- 
માંથી તમોને કયો ગમે છે ? આકાશના ભૂરો રંગ મને ખહુ ગમે છે- 

દૂધનો રગ ધોળે કહેવાય. રૂ ધોળું હેય છે. ખાદીનાં સકેદ 
કપડાં મને બહ ગમે છે. કોયલનો રગ કાળે છે. મેશ કાળા રગની 
હોય છે. કાગડાનો રંગ પણુ કાળે હોય છે. વાંદરાનું માં કાળુ 
છે।ય છે. 

ધાસનો ર્‌ં ગ લીલો છે. ઝાડનાં પાંદડાં પણુ લીલાં છે. નાર- 
ગીનો રગ નારગી કહેવાય, તમાકુ કે તપખીરને રગ તપખીરિયૅઇ 
કહેવાય. 

મુદરતીપણે થયેલી ચીળજ્ને, તેમજ હાથથી ખનેલી વસ્તુંએ 
નેતાં અનેક તરેહના રંગો દેખાય છે. પણુ જેટલા રગ આપણુ 
નેવામાં આવે છે. તેટલા ખધા રગે ત્રણુ રગોમાંથી બનેલ! હેય છે. 
મેઘ ધનુષ્ય જેતી વેળા કે કાચના રીરામાંથી તપાસી કેતા જે સાત 
₹ંગો દેખાય છે, તેમાં. ત્રણુ મૂળ ₹ગોા લાલ, પીળા અને વાદળ 


મિશ્ર રગ-ભાગ્ર ૧ લે. (પક, 


'રખાય છે. એ ત્રણે રંગોના શેરડાની લીટીઓ જ્યાં એકબીજાને મળે 
'છે, તેના મિશ્રણુથી ખીન્ન વધારે રંગા દેખાય છે. એટલે આ ત્રષયુ 
રંગોને મૂળ રંગો કહે છે. લોહીનો લાલ રંગ તે લાલ કે રાતો, કેશર- 
'માંથી રંગ નીકળે છે તે પીળા અને આકાશનો રગ તે વાદળી એ * 
મળ ૨ંગોને એકઠા કરીએ છીએ, ત્યારે ખીજ રંગ થાય છે. માટે 
એ ત્રણુ મૂળ રંગો સિવાય ખીન્ન ખધા મિશ્ર રગ કહેવાય છે. 

લાલ પીળોાને વાદળી મૂળ ર્‌ગ કહેવાય. 

બાકીના ખીજ બધા મેળવણીથી ચાય. 





પાઠ ૨૧ સે! 
સિશ્ર ર'ગ ભાગ ૧ લે. 


મોટી ખેન, મોટી ખેન, બાપા કાલે રંગનાં પડીકાં લાવ્યાં હતાં 
તે કયાં છે? કેમ તારે તેનું શું કામ છે ? મારે તેમાંથી જુદા જુદા 
રંગ બનાવવા છે. તને તે બનાવતાં આવડે છે ? હા. ખેન, જને પડીકાં 
આપે તો ખનાવી આપું. અમને મહેતાજ સાહેબે કેટલાક રગ ખના- 
વતાં શીખવ્યું છે. લે આ પહઢીકાં, નનેઉ તું કયા ₹ગ ખનાવે છે ? 
મગનલાલે ચમચો પ્યાલા ને રકાખી આણ્યાં, લોટામાં પાણી 
લીધું. પછી પડીકાં છોડી લાલ, પીળો, ને વાદળી રંગ જુદી જુદી 
રકાખીમાં કાઢ્યા, એક પ્યાલું લટ તેમાં, ચમચા વડૅ લાલ રંગ 
નાખ્યો. થોડું પાણી રેડી તેને ચમચા વડે હલાવ્યું. પછી તેમાં પીળો 
₹ગ નાખ્યો. ચમચો. લઇ બધું પાણી પાછુ હલાવ્યું, એટલે નાર “ગી 
રગ થયો. 
ત્રણુ ભાગ લાલ ને પાંચ ભાગ પીળા મેળવવાથી નારંગી : રગ 
થામ છે, 
. એ જેઇ મોટી ખેન ખોલી, વાહ! મગન વાહે! આવે સુંદર 


૫૪ ' ₹ંગવાની કંળા. 


નારગી રગતા મે' આજેજ નેયેો. હું ક'જુ ને હળદર્‌ મેળવી નારગી 
રગ કરં છું પણ તે આવો સારે થતો નથી. 

પછી મગનલાલે વાદળી ર'ગ લઇ તેમાં પીળો રગ મેળવ્યો. 
એટલે સારો લીલો રંગ થયો. આઠે ભાગ વાદળી ને પાંચ ભાગ 
પીળા મેળવવાથી ચોખ્ખા લીલો રગ થાય છે. તે બોલ્યો. કહે. 
મોટી બેન, લીલો રંગ આવેજ હોય કેની ! હા ભાઇ, એ ખરેખરો * 
લીલેોજ રગ છે. એ લીલાં મરચાના રંગને બરાબર મળતે છે. 

પછી મગનલાલે ન'ખુડે। રંગ બનાવ્યો. તે તેણે લાલ અને' 
વાદળી રગ સરખેજ ભાગે લઇ કર્યો. પાસે જાખુડા રગનો કાગળ 
પડ્યો હતો. તેના રગતી સાથે તે રગ બરાબર મળતો હતો. 

પછી મોટી ખેનતે થોડો લીલે,, નારંગી ને ''મુડો ૨ ગ લીધે. 
તે મેળવી તેણે નવો! રંગ બનાવ્યો. તે મેશ્ના જેવો કાળો હતો, 


( મેકમિલન સિરિઝનતી સરકારી પહેલી ચોપહીના એક પાઠમાંથી ઉતારે.) 





પાઠે ૨૨ મે. 
સિશ્ર ર'ગ ભાગ ૨ જે 


મારા ઘરતી નજક ર્‌ગરેજની દુકાનો છે. તેમાં કાસમમાીયાં 
ર'ગરેજની દુકાન સૌથી મોટી છે. તે મીયાં ભાતભાતના રગે બનાવે 
છે, ને કપડાંપર ચઢાવે છે. નિશાળમાં છુટ્ટીને દથાડૅ હું તેતી દુકાને 
જઇને ખેસુ' છું. એક દહાડે હું ત્યાં ખેઠો હતો તે વખતે તેણું કેટ- 
લાક નવા રંગો બનાવ્યા તે મે જેયા હતા. 

તે દુકાનમાં ઘેરા ખુલતા ને ઝાંખા મૂળ રંગનાં પડીકાં હતાં. 
એકવાર કાસમમીયાંએ ખુલતા લાલ રગ લઈ તેમાં થોડે ઘેરે! વાદળી 
રગ મેળવીને એક નવે! રગ બનાવ્યો, તેને તે કીર્મજ રગ કહેતે! 
હતો. એ રગ પાધડી, સેલાં ને ખાયડીઓના સાલ્લા ઉપર ચઢાવે છે, 


મિશ્ર .રગ-ભાગઃ: ૨ નને. પા 


પછી પીળો રગ લેઇ તેમાં થોડે ખુલત્ા' લાલ રંગ મેળવ્યો. એટલે 
ફેસરીયો રગ થયો. કેમકે તે કેસરના રંગને. મળતો હતો. 


હવે કાસમમીયાંએ ખુલતો લોલે રગ ખનાવ્યો તે પોપટના ર્‌ગ 
જેવા દતે. તે તેણે ઝાંખા વાદળી ર“ગમાં થોડે ખુલતો પીળો ર્‌ગ 
નાખી બનાવ્યો હતો. ત્યારપછી તેણે નાર્‌ગીમાં લીલો રગ મેળવી . 
તપખીરી ને નારગી સાથે જા'બુડો ભેળી કથ્થાઈ ₹ંગ બનાવ્યો. 


એ' દુકાનમાં ખીજે હેકાણે કેટલાક માણુસો। રંગ બનાવતા હતા. . 
હે કાસમમીયાં પાસેથી ઉંડીને તેમની તરફ ગયે. ત્યાં એક ' માણુસ 
ધોળા રંગ લઇ તેમાં થોડો કાળા રગ મેળવી રાખોડી રંગ બનાવતો 
હેતો. ખીજો એક ધેોળામાં વધારે કાળા રગ નાખી ઝાંખો ભૂરો રગ 
કરતો હતો. મે' તેને પૂછ્યું, આપણા માથા ઉપર આકાશ દેખાય. 
છે તેના જેવો રગ તમે શી રીતે કરો છે ? 


તેણે કહ્યું, ઘેરા વાદળી લઇ તેમાં થોડે ધોળા રંગ નાખીએ તો 
આકાશના જેવો ખુલતો વાદળી રગ થાય. હું ત્યારે સમન્યો, કર 
રગરેનજ્ને મૂળ રંગો એછા વત્તા લઇને મેળવે છે. એટલે ખુલતા ઘેરા 
રૈ આછા રંગો થાય છે. મારા હાથમાં ચુલાખનું કુલ હતું. તે જ્નેઇ 
તેણે પૂછયું. કહે ભાઇ, ગુલાખી રગ કેમ થાય છે તે તમે નિશાળમાં 
શીખ્યા છો? 


મે કહ્યું, હા. ધોળા રંગ લઇ માં થોડો ખુલતેો લાલ રગ 
મેળવીએ તો ચુલાખી રંગ થાય છે. આછા ઘેરા કે ખુલતા રગે. 
અનાવવાની તમારી રીત મે જેઇ, હવે હું ખુલતો ચુલાખી રગ કે. 
ખોન્ને કોઇપષુ ગમે તેવા રગ બનાવી શાકુ' ખરે. ( સદર ) 


નપદુ  * ૨રંગવાની કળાન 
પાટ ૨3 મો. 
ર'ગની જાતો અને તેના પ્રકાર, % 
રંગની જાતોમાં મુખ્યત્વે કરીને ખે નતો ગણાય છે, 
(૧) કુદરતી રંગો અને (૨) બનાવટી રગે. 
ટુદરતાો ર્‌ ગેર ર 
કુદરતી રંગોમાં (૧) વનસ્પતિના રંગો, (૨) પ્રાણીજ રગે 
(૩) ખનિજ રંગો અને (૪) ધાતુના રંગો વગેરે. 

(૧) વનસ્પતિના રંગો વિષે રંગોની ઉત્પત્તિવાળા પાઠમાં. 
“આપણે શીખી ગયા છીએ કે વનસ્પતિના રંગા બનાવવામાં ઝાડનાં 
૭એ અંગોનો ઉપયોગ થયેલો જણાય છે, દાખલા તરીકે હરડાં, આંબળાં, 
માયાં વગેરે ફળમાંથી રગ બને છે. તથા કસુખાના કુલ, ખાખરાનાં કુલ, 
(કેસુડાં ) ધાવડીનાં યુલ વગેરૈ ષુલેમાંથી રગ બને છે. મહે'દી, ગળી, 
વગેરેનાં પાંદડાંમાંથી રંગ ખને છે. બાવળતી છાલ, દાડમતી છાલ વગેરે 
કાલમાંથી રંગ બને છે; આવળનાં મૂળ તથા રતનનેતનાં મૂળ, અને 
હળદર વગેરે મળીઆંમાંથી રંગ બને છે. અને પતગ, આલ, મજીઠ, 
ખયેો વગેરે લાકડાંમાંથી રંગ બને છે. એ રીતે વનસ્પતિના ધણા 
-૨ગેો બનાવવામાં આવે છે. 

(૨) પ્રાણીજ ર્‌ગેો:--જે રંગ જવડાં કે પશુપક્ષી આદિ 
પ્રાણીએના અગ અતે ઉપાંગદ્દારા બને છે તેને પ્રાણીજ ર્‌ગો કહેવામાં. 
-આવે છે. દાખલા તરીકે લાખમાંથી બનતા રંગ તે પ્રાણીજ રંગો 
કહેવાય છે. તે પ્રમાણે કીર્મજનો રંગ પણુ એજ પ્રકારનો ગણાય. 

(૩) ખનિજ ર્‌ગે:--આ સધળા રગા ધણું કરીને જમીનની 
"ખાણુમાંથી ખોદી કાઢવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ગેર્‌, કાળી 
મારી, લીલી મારી, પીળી માટી, ચાક મુલતાની માટી કૈ ચીનાઇ 
માટી વગેરે રંગો ખનિજ રંગા ગણાય છે. અને તે રંગવા તથા 
છાપવાના ઉપયોગમાં આવે છે. 


રગની નાતો અને તેના પ્રકાર. પ૭: ' 


* (૪) ધાઇુના રગાઃ--આ રગે ધાવુના ક્ષાર રૂપમાં | મળે છે. 
દાખલા તરીકે હીરાકશી, મોરથુથુ, વગેરે આ પ્રકારના રંગા છે. 
શીરાકશી એ લાખ નામતી ધાતુનો ક્ષાર છે અને મોરથુથુ, એ 
તાંખાને ક્ષાર છે. એ પ્રમાણે ખીન્ન ક્ષારેના પષ્મુ ..રગ ખને છે. 
મેટલે તેને પપ્મ અત્રે કુદરતી રંગો તરીકે ગણતરીમાં લીધા છે 


ખનાવઢી ર₹'ગા. 


' -૨ગોની બનાવટ માટે આપણો દેશ સ્વત'ત્ર હતો ન્થી સી 
વપરાશ માટેનો સઘળો માલ અહીજ મુદરતી રગામાંથી બનતો દતો. 
તે ઉપરાંત પુષ્કળ જથામાં બહાર દેશાવર પણુ ચડતો પરતુ વખત 
જતાં જમાને બદલાયો અને આપણી સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો એટલે 
રેશી કુદરતી રગોની વપરાશ ઓએઓઇછી થવા લાગી; જેથી કુદરતી રંગો 
ખનતા બધ થવા લાગ્યા અને તેને બદલે બનાવટી રગે એટલે વિલા 
યતી કે પરદેશી તેયાર રસાયણિક રંગો આપણુ દેશમાં પરદેશમાંથી 
બાવવા લાગ્યા છે. એ રસાયણિક રંગા “ડામર એટલે કેોલસામાંથી : 
તેમજ “કૃત્રિમ નીલ' એટલે ઇન્ડીગા-ગળી વગેરેમાંથી બને છે. હાલમાં 
એવા રંગા જમની, ખેલજીયમ, ઇંગ્લાંડ, કાંસ, જાપાન, વગેરે સ્થળે।[* 
એથી આવે છે. તેમાં જમન બનાવટના રંગા ખાસ વખણાય છે. 

આ રંગોમાં મુખ્યત્વે કરીને તેતી ત્રષુ મુખ્ય નતો છે. (૧) 
એતીલાઈન એટલે અલકતરથી ખનેલો, (ર) એલીઝરાધઇન એટલે. 
મજીઠથી બનેલે[, (૩) કૃત્રિમ નીલ, એટલે ખનાવટી ગળીના રગે 
આ મુખ્ય નતો છે. અને તેની કેટલીક પેટા જાતો છે, જેવી કે 
ડૌીરેકટ રંગો. સલફર રંગો, ખેઝીક ર'ગોા, ખેઇજ રંગો, એસિડ રગે, 
મેઈલ રંગો, ડાઇ રંગો, ઇન્ડોગાોના રંગો, અને હાઇડો સલફેટ વગેરે 
જાતે આવે છે. અને તે પ્રત્યેક જતોમાં બ્લેક, બ્લ્યુ, ષાઉન, ગે- 
પ્રીત, એરેન્જ, રોઝ, રેડ, વાયોલેટ, યલો, એલીવ, ર્કાર્લેટ વિગેરે ' 
જુદાજુદા રગોની પેટાનજાતો આવે છે; તેમાંએ પ્રત્યેક રગેમાં વધતા 
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છી ડીમ્રી કે પ્રશના ચડઉતર માલ આવવાથી તેતી પુષ્કળ પેટાન 
તો બને છે. તે એટલા સુધી કે તેની સંખ્યા લગભગ હજાર જ 
કેરતાંએ વધારે ન્નતો થઇ પડે છે. 

હાલમાં એક નનતનેો રંગવાનો સાખ આવે છે જવો કે લાલ, ' 
પીળો, વાદળી, કાળા, લીલો તથા જુદા જુદા ખીક્ન રમાનો પણુ: 
આવે છે. આ સાખુવડે પાકા રંગો થઇ શકે છે. અને રંગવામાં તે 
વડે વિશેષ મહેનત નહિ' પડવાને લીધે સાધારણુ રગરેનજ્ને અને ખીન્ન 
વાપનતારાઓ તેને છુટથી ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. આ સાણુની 
સારી જતના માલને ડઝને ર્‌. ૪ થી ૪॥ નો ભાવ હેય છે; ન્તયારૈ 
હલકે! માલ સસ્તો મળે છે. સારા માલના સાખુમાં દરેક ગોટીમાં 
નીદાન ૮ વાર કપડું ૨ગાય છે. ' 

જેમ રગતી ષણી ન્નતો આવે છે, તેમ દરેક ન્નતના ૨ ગતા . 
ચુષુ દોષ પણુ જટા જુદા હોય છે. જેમકે ડીરેક્ટ એટલે કાચા રંગો 
મીડરન્ટ એટલે પાસના રગે, વેટ રંગો એટલે પાકા રંગા, રીએકશ- ' 
નરી એટલે બદલાતા રંગો. આ પ્રમાણે કાચા, પાકા, પાસના અને 
બદલાતા એવા એવા મચુણુવાળા રંગા હોય છે. 

જે રંગ પાણીમાં આગાળીએ તે જ પાણીમાં કપડું પલાળવાથી 
કપડે તે રગ પકઢી લે છે. અને ચોકખા પાણીમાં ધોવાથી ર'ગ નીકળી 
જતા નથી પરન્તુ ભઠ્ઠીમાં કે બ્લીચીં'ગની ક્રિયામાં રગ જતે રહે છે. 
આવા ર ગાને અંગ્રેજમાં ડીરેકટ રંગા ( પ્રત્યક્ષ) કહે છે. હળદરનો 
રંગ અને કેટલાક બીન્ન વિલાયતી રગે! કાંગારેડ વિગેરે આ વગ ના છે. 
ક્ષાર કે સામુમાં હળદરના રંગ ઉડી “ય છે, તથા સૂરજના તાપમાં 
પૃણુ બગડે છે. 

જે નતના રગમાં રંગના પદાર્થો ઓગળે તઘિ, યા હેય... 
છે, તેને રસાયનિક ક્રિયાવડે પાણીમાં ઓગાળીને તેમાં કપયું ર'ગાય 
છે. પછી તેતે બીન્ન ઉપાયોવડે પાકે બનાવવામાં આવે છે. એવા . 
રંગને અ'મ્ેછમાં મીરડન્ટ એટલે પાસના રંગો કહે છે. કાથે, 


રૂષાઓતી પરીક્ષા. પટ્ટ 


મજીઠં, હરડે તથા કેટલાક ખીજ વિલાયતી રગે મેજેન્ટા વગેરે આ 
વગના છે. 

જે રગના પાણીમાં પલાળવાથી તે રગ કપડા ઉપર ચડૅ અને 
પાણીમાં નાખતાં પહેલાં કે પછી અથવા સાથે રસાયનિક ચોજ્ેથી 
ર'ગને બદલાવી અથવા અવિદ્રાવ્ય કરી લેવાય તેવા રંગને અગ્રેજમાં 
વૅટ રગે એટલે પાકા ર'ગા કહે છે. ગળીનો રંગ અને કેટલાક વિલા* 
યતી રગા ઇધન્ડેન્ટશ્રીન વગેરે આ વગના હેય છે. 

જટલાક જુદી જુદી નનતના પદાથો મેળવીને રંગ ખનાવવામાં 
આવે છે પણ પદાર્થોના રગ અને રગેલા કપડાંનો રંગ એકખી”થી 
જુદી જતના બને છે. હીરાકશીનેો રંગ લીલો હેય છે અને ચૂનો 
સફેદ હોય છે. હવે હીરાકશીના પાણીમાં કપડું પલાળીને ચૂનાના 
પાણીમાં નાખવાથી છેવટે ખદામી કે વસ'તી રંગ થઇને ઉભો રહે 
છે. હરડે અને હીરાકશીથી કાળા રગ થાય છે. તે પણુ આ ન્નતને 
છે. ખીજ વિલાયતી રંગો એતીલીનસીલટ વગેરે આ નાતના આવે 
છે. આ પ્રકારના રંગને અગ્રેજમાં રીએકશનરી રગે કહે છે. 


પાઠ ૨૪ મે. 
રેષાઓની પરીક્ષા. 


ર્‌ગશાળામાં ધણી વખતે બહારથી રગાવા સાર્‌ તૈયાર કાપર્ડ 
આવે છે. આવું અનણ્યું કાપડ ર'ગવામાં ખાસ અતુભવની જરૂર રહે 
છે. કેમકે કમા તાંતણાઓનું તે કાપડ તેયાર થયેલું છે. તે ઝઢ 
આએળખી શકાતું નથી. જે ર્‌ગાવા આવેલું કપડું સુતરનું છે, ઉનનું 
છે કે રેશમનું છે એમ ચોકસ ઓળખી શકાતું હોય તો તો રંગવું 
સહેલું પડે; પણુ ધણી વખતે જુદા જુદા પ્રકારના તાંતણાએઓનતી મેળ* 
વણીનું મિત્ર કાપડ હેય તો તેને રંગવામાં હરકત આવે છે. દાખલા 
તરીકે ઉન અને સુતરના તાંતણાઓનું મિશ્ર કાપડ આપણી પાસે 
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રંગવા આશ્યું છે, તેને આપણે સુતરનુંજ ધારીને રંગવા માંડીએ અને : 
પ્રત્યક્ષ રંગ ર્‌ંગવાનેો હોય તો સુતર રંગવાને તેમાં સોડા નાખવો 
પડે છે. આથી ઉનના રેષા ઉપર સોડાની અસર થઇને કાપડ બગડી 
જાય છે. આ રીતે ભુલ થઇ ”૪વા સ'ભવ રહે છે. વળી અમુક. 
જાતના રેષાઓને અમુક વગના ર ગા સાથે સારી પ્રીતિ હેય છે. 
માટે નને આપણે રંગતાં પહેલાં તે કાપડ કયા તાંતસુઓનું ખનેલું 
છે, અને તેને કયા વગને રગ અવતુકૂળ આવશે તે નનણતા હોઇએ 
તો ભુલ થવાનો મંભવ રહે નહિ માટે અત્રે તે પારખવાના કેટલાક 
અખતરાએ આ નીચે આપવામાં આવે છે. 

(૧) ર'ગવા આવેલ કાપડમાંથી થોડા તાંતણા ખેંચી કાલી તેને 
ખાળી નનેવાથી તે જણાઇ આવશે. ને ઉન હશે તે બળવાથી 
તેનો તાંતણો કેોકડાઇ જઇ ગાંકો બાઝશે. અને બળતાં ગ'ધકને 

મળતી વાસ આવશે. નને રેશમ હશે તો તે પણ ઉનની જેમ 
બળતાં વાસ મારશે અને તાર કોકડાઇ જશે. પણુ એ બન્નેની 
બળવાની વાસમાં ફરક રહે છે. આ પ્રમાણે તેને પારખી 
શકાય જે. 

(૨) જે કાપડના નમુનાને કૉસ્ટીક પોટાસમાં ઉકાળવામાં આવે તો 
રેશમ અને ઉનના તાંતણાઓ તદન ઉડો જશે. અને શણુ કે 
રૂના તાંતણાએ રહેશે. 

(૩) ઉન કે શષયુના કાપડમાં સુતર્‌ પારખવાની રીત--કાપડને નમુનો 
લઇ તેનો એક ભાગ સલક્યુરિક એસિડ અતે ખીન્ને ભાગ 
સાલ્ટ પીકર્‌માં રાખવો. આઠ મીતીટ સુધી તેમાં રાખ્યા પછી 
નમુનાને ધોધ નાખવે.. તે સુકાઇ ગયા બાદ આલ્કહેલ અને 
ઇથર એ ખેનું મિશ્રયુ કરી તે મિશ્રણુમાં ખાળવું જેથી સુતર 
તદન ઉડી જશૈ અને શષુ તથા ઊન રહેશે. 

(૪) સશષ્યુના કાપડમાં સુતર પારખવાની રીત-કાપડના નમુનાને 
ગએનેલાઇન રેડમાં આજોાહોલ નાખી તે મિશ્રષુમાં રાખી તેને 


'રપાઓમી પરીક્ષા. “૬ર 


ખરાબર્‌ ધોઇ નાખવું. પછી તેમે બલે કલાક સુધી કોસ્ટીક 
આમોતીયામાં રાખવું જેથી શ્ઞણુના તાંતણાપર યુલાબી રગ 
ચડશે અતે સુતર ઉપર કશી અસર થશે નહિં: 

(૫) ઉનના કાપડમાં શણુ કૈ સુતર પારખવાની રીત-કાપડને નધુનો 
લઇ સલરેઇટ એક સોડીયમની અદર ખોળવું એટલે ઉખનેો 
ભાગ તદ્દન ઉડી જરો અને રહેલો ભાગ ઉના પાણીમાં ધૉવાથી 
રૂ ઉડી જશે અને એકલું શણુ રહેશે. » 

($) શ્ણું અને સુતરનું બનેલું કાપડ લઇ પોટાશના પાણીમાં બોળવું 
જેથી રૂના તાંતણાપર થોડા પીળાશ પડતે રંગ ચઢશે; અને 
શણ વધારૅ પીછું થશે, આ મિશ્રણુમાંથી કાઢયા પછી સેમ્પલ 
ડાધાવાળી જણાશે. 

(૭) ક્રોધ્પણુ કાપડને મેઝર્‌ ગ્લાસવતી ન્નેવાથી પણુ તેની ન્નત 
જાણી શકા્‌ય છે. પરતુ આ પરીક્ષા ધણા અનુબલવવાળે માણુ* 
સજ કરી શકે છે. (ધી આટ ઓણ વીવીગમાંથી ઉતારે.) 


પાડ રપ મે. 
રેષા ઉપર ૨'ગ નિર્ણાય. 

દરેક ર્‌ગરેજ અને રગનિપુણુને કેઇ/પણુ રગેલા અથવા છાપેલા 
કપડા ઉપર કયા રંગો વાપર્યા છે, તે નકકી કરવાનો પ્રસંગ દમેશ્ચા 
આવે છે એક વખત ખાત્રી પૂવક રગ નક્કો થયો એટલે તેટલીજ 
કિ'મતમાં તેટલોજ સુંદર વણુ' કપડા ઉપર્‌ લાવવો એ ઘણું સંહેલું 
પડે છે. 

દેશી અને પરદેશી ર્‌ંગનારા રગરેન્ને તેમજ તે કામના ' નિંપુષુ 
અનુભવી પુરૂષા આ કામમાં થણા કાબેલ હોય છે. તેએ રગેલા 
₹ંગના નમુનામાં રંગના તેજ ઉપરથી કે સુ'થીને તેતી વાસપરયી 
અયવા અમુક વસ્તુઓનાં દ્રાવણુમાં તે નમુના ધોઈ તપાસીને કયો 


દર્‌  શફૃગવાની' કળા. 


₹ગ વાપયો છે, તે પારખી કાહે છે; કે સયના તાપમાં રાખીને 
આત્રી ફરે છે. 

જે કપડા ઉપર્‌ માત્ર એકજ રગ વાપયો હેય તે તે સાધારણુ 
રીતે ધણી સહેલાઇથી પારખી શકાય છે. પણુ વ્યવહારમાં ધણી 
વખતે ખે અથવા વધારે ₹ગો મિશ્ર કરી ₹ગવામાં આવે: છે; ત્યારે 
તેમને પારખવાનું ધણું મુશકેલ થઇ પડે છે. આવે પ્રસંગે રસાયન 
નાણુનારાઓ તેને ર્સાયનિક વસ્તુઓવડે તપાસીને ખાત્રો ડરે છે. 
આવી "ખાત્રી કરવા સારૂ રેષા ઉપર રંગોની પરીક્ષા કરવાના કેણ્કે 
પ્રે. હમેલ અને ડૉ. લેપિટિટે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. અને તે ઉપરથી 
વડૅદરા કળાભવનના આદિ પ્રિન્સિપાલ પ્રે. ગજ્જર સાહેખે “ રેષા 
ઉપર રગ નિણુય' એ નામનું પુસ્તક ખહાર પાડયું છે. તેમાં આ 
વિષે સંપૂર્ણ, માહિતી આપી છે. જેને આ વિષયને ઉંડે અભ્યાસ 
કરવો હોય તેને એ પુસ્તક બદ ખપનું છે. તેમાં કપડાં ઉપર ચડેલા 
*ગ કયા વગને છે, તે પારખવાના રસાયનિક પ્રયોગો આપેલા છે. 
પણુ તે ઉંચા અભ્યાસવાળા વિધાથી ને ખપનું હોવાથી અત્રે આપણું 
જરૂર પુરતો એક સાદો સમજાય એવો દાખલે લઇશું, કે બેઝિક 
₹ગમાં ર₹ંગેલો એક નમુનો આપણી પાસે ખાત્રી કરવા સાર્‌ આવ્યે 
છે. તે જે ખરો ખેઝિક રંગમાં રગાયલે હરે તો નીચેના પ્રયોગવડે 
તેની ખાત્રી કરી શ્ચકાશે. 

કાઇપણુ રગ ખેઝિક છે કૈ નહિ, તેતી પરીક્ષા કરવા માટે ૧૦૦ 
મ્રામ ટેતીક એસિડ અને વેટલેજ સોડીયમ એસિટેટ બન્ને લટ એક 
લીટરમાં તેમનું દ્રાવયુ ભરે. પછી તેમનાં થોડાં ટીપાં પરિક્ષા કરવા 
માટેના રંગોમાં ઉમેરો અને થાડોવાર ગરમ કરો; આ દ્રાવષણુથી 
ખમેઝિક રંગોનો નિપાત આવે છે, પરન્તુ સલદ્દાઇડ રંગો પાણીમાં વિદ્રાબ્ય 
થતા નથી. અને જે વખકે થાય તો તે એળખી કાઢવાને માટે 
 મિડાં ટીપાં હાઇડ્રોક્લારીક એસિનાં, શમેરવાં એટલે સલપ્યુરીક ઈન 
ફોઝનના નિપાત આવે. 


ર” 


પષાએ ઉપર રગ નિયુ ય. . ૬૬ 


' મેઝિક રંગોની બીજી રીતે પરીક્ષા આ પ્રમાણે થઇ શકે છે ' 
રગેલા કપડાને એક કસ નળીમાં (ટેસટયુબ ) મૂકવું. અને તેના 


'“ પર કેષ્ટિક સોડાનું દ્રાવણુ ઉમેરવું. પછી ઠૅ$ું થવા ૬૪ તેમાં થોડે 


થર ઉમેરવો. પછી તેને એક બીજ ટેસટયુમમાં કાઢી લેવો અને 


' તેમાં થોડો એસેટીક એસિડ ઉમેરવો, એટલે જે બેઝિક રંગ હશે તો 


'એસેટીક એસિડનો દ્રવ ર્‌ગવાળા થઈ જરે. આ ખેઝિક ૨્‌ગો પ્રમાણે 


ખી” ડાયરેકટ સલકૂર કે એસિડ રંગોની પરીક્ષાએ પણુ જુદા જુદા 


' ર્સાયનિક પ્રયોગોવડે કરવામાં આવે છે. 


પાઠ ૨૬ સે. 
૨'ગતી વ'ખતની ચેતવણી. 
રગતા પહેલા ધ્યાન રાખવાની બાખતે!. 

૧ રંગવા માટે સાફ કરી રાખેલ સુકાં કપડાંને પ્રથમ પાણીમાં 
ભીંજવી અને નીચોવી પછી રગના દ્રાવણુમાં ખોળવું. 

ર્‌ રંગવા માટે જે પાણીનો ઉપયોગ કરવો તે ચોકખુ' હોવું 
ભોઇએ. 

૩ કપડું રંગમાં ડુખાવ્યા પછી તેને ધડી ખેધડીએ એટલે વખતે।* 
વખત ઉચથલાવીને ર્‌રવ્યા કરવું; નહિ તો એક સરખો રગ ચડતો નથી. 

૪ પાણી હમેશાં એટલું હોવું જોઇએ કે તેમાં કપર્ડું સારી રીતે 
અખરાખર સહેલાઇથી ડૂખી શકે એટલે સુતર કે કાપડના વજનથી ૧૫ 
ઘી ૨૦ ગણું પાણી પુરતું ગણાય છે. અને રગેલા કપડાંને પાણીમાં 
તારવવું હોય તે વખત ર૦ થી ૨૫ ગણું પાણી વાપરવું. 


પ પ્રથમ ર ગને થોડા પાણીમાં એગાળીને એક રસ યેથી તૈ 
દ્રાવણુને ગાળીને વાપરવું. 


. 2૬૪ *,. “ શેચવાની કળાં. 


૬ કામા ર્‌ગાોએ રગેલાં કપડાંતે તાપમાં - ન: .-સૂકવવાં પષ્ણુ 
છાયામાં સૂકવવાં. 
છી સુતર્તી આંટીએ ર ગવાતી દેય તા તે રંગવામાં | ઘું'દ્રાઇ 
ન જાય તેવી બ્યવસ્યા કરીને રગયું. 

૮ કપડું જડું અને અક્કડ હેય અને તેથી કરીને તે ઉપર્‌ 
રંગ ન ચડતો હેય તો તેને પ્રથમ ખૂબ ધોકાવીને નરમ બનાવીને 
પછી કૂરીથી રગવું. 

€ રંગવામાં વપરાતા દરેક પદાથૌનું વજન જે લેવાનું હોમ 
અથવા જે માપનું દ્રાવણુ લેવું હોય તે ખરાખર પ્રમાણુસર લેવું. 

૧૦ જે રંગમાં રગનું દ્રાવણુ એક ખે કલાક ઉકાળવાનું હેય 
તેટલે સમય ખરાખબર ઉકાળવું. જો આળસને લીધે ન ઉકાળતાં એમને 
એમ અથવા અધુરી ક્યાથી રંગવામાં આવશે તે રગ કપડાં ઉપર્‌ 
જોઇએ તેવે! ચડશે નહિ. 

૧૧ રંગી ચુકયા પછી પ્રથમ દરેક રંગને છાયામાં સૂકવવું 
હતાવદ છે. કેમકે તાપમાં સુકવતાં જે તેને એકસરખો તાપ ન લાગે 
તો ધાબાં પડવા સંભવ રહે છે. ર 

૧૨ કોઇ કેઈ વખતે કપડાંને આખી રાત રગના દ્રાવણુમાં 
પલાળી રાખવાનું હોય છે; તેવે વખતે અરધો કલાક પહેલાં દ્રાવ 
ણુમાં કપડાંતે ઉથલાવીને ખૂબ ડ્રેરવવું અને પછી રાખી મૂકતી વખતે 
ગે ન્નેઇ લેવું કે કપડે દ્રાવણુમાં બરોબર ડુખેલું છે કે કેમ ? નહિ તો 
ધાભાં પડશે. 

૧૩ ર'ગાયા પછી રંગનું દ્રાવણુ બચેલું હેય તેને ફેકી ન દેતાં 
માટીના વાસણુમાં જે તેને સંમ્રડી રાખવામાં આવશે તો તેનાથી 
ખીશર આછા રંગો રંગવાને તે ખપં લાગે છે. 

૧૪ રીરાકશી જેવા દ્રાવણુમાં કપડાંને ઠૂબાવીને રંગવામાં આવ્યું 
“હોય તો તેને સારી પેઠે બહેળા પાણીમાં ધોઇ નાખવું. ને સારી 


દીતે ધોવાશે નહિ તો કપડું ગળી જવા સંભવ ર્છે છે. 
"૪ 
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૧૫ હીરાકશી જેવા ધાતુના ક્ષારોવાળા દ્રાવણુથી જે કપડું. 
ર્‌ગવું હોય તેને ધણા ભાગે ઠંડામાં રગવું અને ઉકાળવું પડે તે 
સહેજ ઉકાળવું. વધારે ગરમીથી ડાથા પડે છે. 

૧૬ રગતી વખતે ક્રેઈ કારણુથી કદાચ કપડામાં ડાધા પટી 
ગયા હેમ તો પછી તે કપડાંને તેનાથી વધારે ઘેરા રંગમાં ર'ગીને' 
ષાબાં દાખી દેવાં અથવા ધાખાંવાળા કપડાંને સોડા કે સાણુના દ્રાવ- 
ષણુમાં ધોઇ નાખી સાફ કરીને પ્રરીથી રંગવું. 

૧૭ રગ કામમાં જે રંગ વાપરવાને હેય તે તથા તેના સદન 
યક દરેક પદાથો ચોકખા અને ઉચ્ચ પ્રતિના હોવા જ્નેઇએ. એટલે 
તે પદાથો મેલા અને ધૂળ મળેલા ન હોવા જ્ેઇએ, 


૧૮ કપડાંને ચળકાટ આપવા માટે ટરકીરૅેડે એઇલ ( લાલ 
રંગનું તેલ ) સારું કામ આપે છે. માટે રંગાએલા કપડાંને પછી તેને. 
પાસ આપવામાં આવે છે. 

૧૯ રગના દ્રાવણુમાં કપડું એક વખત ર્‌ગીને મુકવતાં રગ 
ખરેખર ન ચડયો હોય અથવા જે રગ ચડયો હોય તેનાથી વધારે 
ઘેરો રંગ કરવો હેય તો ફેરી ફરીને એ ત્રણુ વખત એજ રગના: 
દ્રાવણુમાં રંગીને સૂકવવાની ક્રિયા કરવાથી સારે! રંગ ચડે છે. દેશી ' 
ક્રાળા રંગ માટે આ ક્રિયા ખાસ ઉપયેગી છે. 

૨૦ જે દોરી અગર વળગણી ઉપર રગ્યા પછી કપડે સૂકવ- 
વામાં આવે તે બરાબર સાફ ભેેઇએ. અથવા કોઇપણુ #તના રગન: 
ડાધાવાળી હરે તો સુકવેલા કપડામાં તેનાં ધ'ખાં પડશે. 


૨૧ કપર્ડ રગતી વખતે ર્‌ગવાના ઉપયોગમાં લેવાનાં તમામ: 
વાસણુ ખૂબ ચોકખાં કરેલાં હોવા જઇએ. કારણકે નેને વાસશુમાં 
આગળનો કોઈ રગ કે!ઇ વસ્તુઓ ઉપર ચૉંટેલો હરે તો તેતી અસ- 
રથી આ રગતા દેખાવમાં રેર પડી નય છે. 

૨૨ શરૂઆતમાં મોડું કાપડ રમતાં પહેલાં નાના નાના ટુકડા- 


દદ રગવાની કળા. 


ર્‌ંગીને જેઇ લેવું કે તૈયાર થએલા દ્રાવણુથી કેવો રગ ચડશે, તેનાથી 
સન પાયું” પર્‌ણિમ આવેથી મોડું કાપડ ર્‌'ગવામાં હરકત નથી. 

ર૩ ઘેરો રંગાટ કરવા માટે સુતર અથવા ડપડાંને રગના 
દ્રાવણમાં કેટલોક વખત ડૂબાવી રાખવું અને પછી સૂકવવું એ જરૂરી 
છે. પણુ પ્રમાણુમાં જેટલો રગ લેવાનો હેય તેનાથી અધિક રંગનું 
પ્રમાણુ લેવાથી ઘેરો રંગ થતો નથી; તેમ કરવાથી તો રંગ વધારે 
થવાથી ધામાં પડે છે, અતે રંગના પૈસા ફોગટ જય છે. 

ર૪ કાપડને ર્‌ંગ્યા પછી સૂકવ્યા પહેલાં સાખુના પાણીમાં 
થાડેો વખત ઉકાળી લેવું ન્નેઇએ. કેમકે તેમ કરવાથી રંગનો કઇ 
ભાગ રૈયા ઉપર્‌ ન ચડતાં દ્રાવણુમાં રહો હોય તે આ ક્રિયાથી રૅષા 
ઉપર ચડે છે. 

જ્ટલાક ગળી વગેરેના રગે એવા હૈય છે કે તેના ઉપર 
ભી જવેલું સફેદ કપ5ુ ધસવામાં આવે તો સર્ટેદ કપડાં ઉપર રગ 
ચૉંટી આવે છે. તેને શકવાનો ઉપાય એં જે કે, રગ્યા પછી કપડાંને 
આછા ગુદરતાળા પાણીમાંથી તારવી કાઢવું. 


કપડ રંગાયા પછીની કિવા? 


(૧) પાસ આપવાની ક્યાઃ--કપર્કં રંગાયા પછી તે રગ પાકે 
ચવા માટે અથવા ચળકાઃ આવવા સ!ર ખટાશને, ક્ષારનો, ક્ર 
જ્રાઈપણ નતના તેલને પાસ આપવામાં આવે છે. આ ક્યા કઇ 
વખત રગતી વખતે દ્રાવણમાં આ વરતૃએ। ૨મેરીને પસ અપાય છે, 
અથવા પછીથી પણુ પામ આપવામાં આવે છે. 

(ર) ખેળ ચડાવવીઃ:--પાશેર મેદો લઇ અને તેને આશરે 
'સવાશેર પાણીમાં તે લોટને મેળવીને એક રસ ફરે છે. પછી તેને 
ઉકાળવામાં આવે છે, પછી ન્યારે તે એક રસ થઇ અતે પાકે 
એટલે તેને નીચે ઉતારી લે છે અને ઠરતાં સુધી હલાવે છે. નહિ 
તે! તેમાં પરના ભાગમાં પાપડી બાઝે છે. પછી તેને ગર્‌ણાં વતી 
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ગાળી કાઢીને તેમાં રંગેલા કપડાંને તારવી કાઢે છે. આથી કપડું 
9/રક કડક બને અને રંગ જરા ચમકદાર વધારે બને છે. 


(૩) અન્નો કરવીઃ--એ પછી કપડાને અસ્રી કરવામાં આવે 
છે. તે એવી રીતે કે કપડું મેજ ઉપરના ગડીવાળા કપડા ઉપર પાથરી 
નના ઉપર મ્હેએધી પાણી 3ર'કારીને અથવા આંગળીઓવડૅ પાણી 
ાંટીને તેના ઉપર ગરમ અસ્ત્રી ફેરવવામાં આવે છે. અસ્્રી બદ 
ગરમ થઇ હેય છે તો કપડાં ઉપર પીળા ડાધા પડે છે. માટે તે 
બહુ ટાઢી તેમ બહુ ગરમ હેવી ન્નેધએ નહિ. એ પછી કપડાંની 
ગડી કરી તેમને ઉંચાં મૂકવામાં આવે છે. |” 

(૪) કાપડને કુ'દી કર્‌નાની રીતઃ--મશર્‌ અને એવા ખીન્ન 
રેશમા કાપડને આર ( મેંદાની કાંજ ) આપીને તેને સૂકવી પછી 
પાણીથી યુ'કારીને તેની ઘડી કરીને લાકડાની ખેઠંક ઉપર્‌ મુકીને 
ગેોરીલાથી ફટે છે; તેથી કાપડ કડક ખનીને તેના ઉપર ચમક આવે 
છે. સુતરાઉ કાપડને કડક કરવું હેય તો આર આપીને કરવું, નહિ 
તેણ એમને એમ પાણીનો ૭'ટકાવ કરીને તેને ગોટીલાથી ફૂટીને તેની 
કુ'દી કેટલાક સ્થળે કરે છે. તેથી કાપડ સફાઇબધ જણાય છે. 
કારખાનામાં કાપડને કેલેન્ડર કરવામાં આવે છે. 

ઉપર્‌તી હ૪ીકતથી જણાયું હશે કે ર'ગવાના કામમાં કાખેલીયત, 
ચતુરાઇ, અને કારીમરીની ધગી જરૂર પડે છે, અને તે માટે ધણે। 
અનુભવ મેળવવે પડે છે. 

સૂરજના પ્રકાશ વિના કોઈ રગ તેજદાર્‌ બતી શકતા નથી, 
જેથી વરસાદતી મોસમમાં રંગવાનું અને છાપવાનું કામ લગભ્રગ 
મ'દુ ચાલે છે; અતે શિયાળા અને ઉનાળાની રૂતુમાં તે કામ સાફ 
થાય છે. 

(રંગાઈ વ છપાઈ નામના દિદી ભા 


૬૮ રંગવાની કળા.. 


પાઠ ૨૭ મો. 
દેશી ૨'ગરેનેની જુની પદ્ધતિ ભાગ ૧લે!. 
(સુતરાઉ કાપડ માટે ) 


હિંદુસ્તાનમાં જુદા જુદા રગ આપવાનું ફામ જુદા જુદા 
લોકે કરે છે. ગળીનો રગ ચઢાવનાર મુસલમાન હેય છે. તેએ: 
આસમાની કાળે અને લીલો એટલાજ રગ બનાવે છે. સુરંગીમાંથી 
પાકે! લાલ રગ કરનારા જુદા હોય છે. નનજમ, ર૨”નઇ/ વગેરે એએ।જ 
રગે છે. તેએ હિન્દુ હેય છે પણુ રંગનારા જુદા હોય છે. તેઓ 
હિન્દુ હોય મળ સિ'ધ અને કચ્છ પ્રાંતના રહેવાસી છે, કચ્છ 
કાઠિયાવાડ અને ચુજર્‌ાતમાં ખાંધણીનું કામ મુખ્ય કરી વાસદમઃ 
મુસલમાને'ાં બાદ'હી છોકરાં ધરમાંજ કરે છે. લખનૌ, બનારસ, 
દિલ્હી, વગેરે ડૅકાણૅની પ્રશ્નને ર ગબેરંગી કપડાં પહેરવાની ધણી હંસ 
હોવાથી ત્યાં રંગરેજને ધંધો સારે! ચાલે છે. મુંબઇમાં ઉન ર્‌ંગનારા 
થોડાક રગારીઓ છે, પણુ આ ધધો મુખ્ય કરી કાશમિરી અને 
પ'૭નખી લેકેોને!જ છે. 

ન્નજમ, ર્‌ઇ, ચુદડી, ગુજરાતી આએ ની સાડી વગેરે ઉપર 
ર'ગ ચહાવવાનું અને નકશી પાડવાનું કામ મુજરાતમાં જેએ કરે છે 
તેમને ' ભાવસાર ' કહે છે. આ ભાવમાર લેકે બરદાનપુર્‌ તરક પણ. 
વસે છે. મુજરાત, કાઠિયાવાડ, કચ્છ અને સિધ પ્રાંતમાં ખત્રી લોકે! 
પષુ રંગારાનું કામ કરે છે. મુસલમાન ખત્રીઓને ર્‌ગરેજ કહે છે. 

હિન્દુસ્તાનમાં દેશી રંગારા પોતાનું કારખાનું સ્વચ્છ જગ્યાપર 
યા ચોક્કસ નિયમસર બાંધણીથી ચલાવતા નથી. તેઓ કપડાંને ઉકા- 
ળવા માટે માટીનો ચુલો વાપરે છે, અને એજ ચુલાને તેએ ભઠ્ઠી 
કહે છે. પાણી ભરી રાખવા એક ખે ટપ, એક ખાંડણી અને એક 
મુસલ રાખે છે. તેમજ બાજે એજ પ્રમાણે સહેજ થોડે પત્ચુસ્યૃ 


દેશી રગરેજેની જુની પદ્દતિ-ભાગ ૧ લે. .ન્‍- 


સામાન રાખે છે. ગળીનો ₹ંગ બનાવવા એકાદ ખે પીપ વધારે લાગે 
છે. છાપણીનું કામ કરનારને તરૅહવાર નકશીનાં ખીખાં અને એક 
રૅબલની જરૂર રહે છે. આ દેશમાં ર|ગારાઓનું કારખાનું તદ્ન ગલીચ 
હાલતમાં હેય છે. તેએ તમામ કામ હાથે કરે છે અને યત્ર જેવું 
તો કહ્યુંજ રાખતા નથી. 


તેઓને રસાયનશાઅનું રજભાર સાન હેતું નથી, છતાં તેમા 
ઉત્તમ રંગો ચઢાવી જાણે છે. તે માત્ર દેખાદેખી અને લાંબા અનુ- 
ભવ તથા મસલાવરાથી ચઢાવે છે. તેમને 'શારમીય સાન નહિ' હોવાથી 
ધણી વેળા એકજ ર્‌ગ રગતાં જુદા જુદા જથામાં ફેર પડે છે. ૭તાં 
તેમના ચાલુ મહાવરાને લીધે હિના ૨ગારા રંગાટી કામમાં ઝ્રુશ્ાળ 
ગષણ્યાય છે. 


જુદા જુદા ર્‌ં ગ ચઢાવવાની દેશી રીત જુદી જુદી હેય છે. 
દાખલા તરીકે મજીઠંનો લાલ રંગ ચઢાવવા ચુજરાતમાં કપડાંતે પ્રચમ 


પાપડખારના પાણીમાં ૧૨ કલાક ભી'જવી રાખી નીચલી ક્રિયા મુજબ 
રગ ચઢાવે છે:- 


૧. ખારણીઃખારમાં ડૃબાવવું. ૨. છેડોવવું-હડો ચઢાવવે!. 
ક. પાસા કરવોઃ્ઃ્રંગ પાકે! કરવે. ૪. વિષ્ળવુંત્ન્પાણીમાં ધોવું. 
પ. ૨ગવું. 1. તપાવવું:સુકાવવું. 


(૧) ખારણી ફરવી એટલે ખકરીતી લીંહી, તલનું તેલ, સિંધી 
પાપડખાર અને પાણી એ ચાર્‌ પદાથ લઇ પ્રથમ પાણીમાં પાપડ” 
ખાર નાખી ડોહવી નાખવું; અને તે પીગળી રહેતાં તેમાં તેલ નાખી 
ડોહવું એટલે પાણી દૂધ જેવું બનશે. તેમાં બકરીની લીંડી સિમ 
કરવી અને આ પાણીમાં કપર્ડુ ખાળી માંહેજ મસળી પછી નીચોવી 
કાઢવું. આ મુજખ દિવસમાં એકનું એક કપડું ચાર વખખત પાણીમાં 
ખોળી, ૭ દિવસ ચોપવું અને છેવટે ધોઈ સુકવવું. ખારણી કરવામાં 
પ્રથમ જેટલી મહેનત લીધી હેમ તેટલો રગ ઉત્તમ ચઢે છે. 


૩૩ , .. ર્‌ંગવાની કળા, 


(૨) હડેોવવું એટલે હડો ચહાવવામાં નીચલા પદાથને ખપ 
પડે છે. હેર્ડાં, નાગક્રેસર, હિમજ, ખાંડ, તમાલપત્ર, માયાંદળ, નડી 
તજ અને પાણી, આ તમામ ચોન્નેને જણી "ખાંડી તે ભુકાને દડા 
પાણીમાં નાખી ખૂખ વી'છળવું. એમાંજ ખારેલું કાપડ પ્રથમ ડુખાડે છે. 

(૩) પાસા કરવે! એટલે લોધ્રના પાણીમાં ચાર કલાક ઉકાળી 
તેયાર બનેલા ઉકાળામાં ફટકડી નાખવી, અતે તે પાણી ગાળી તેમાં 
કુપડું ડુબાવવું, કેટલાક લોધ્રનતા : ડિ ખદલે પત'ગનાં લાકડાંને 
પાણીમાં ઉકાળે છે. 


(૪) વિહછળવું એઢલે ઠડા પાણીમાં કપડું ખોળી ખુબ ધોવું. 

(૫) રંગવું એટલે જમીનમાં ખાડે ખોદી તેની ભરી બનાવી 
તેપર્‌ ર્‌ગવાતી કઢ!૬/ મેલી તેમાં મજીઠં, ધાવડીનાં મુલ, અને માયાં- 
ફેળ આ ત્રણુ પદાથની ભુકી નાખવી. આ ભર્દીમાં કપડ નાખી તેને 
ત્રણ કલાક ઉફાળતાં તેપર્‌ પાકો લાલ રંગ ચડે છે. આ રગને 
ચળકાટદાર બનાવવા “સુર્‌ંગી' ની ભુકી નાખે છે. પણુ આજ ભુ» 
અજમાશથી વધારે તાખતાં રંગ પાકે પીળો બતે છે. 

(૬) તપાવવું એટલે ર્‌ગેલા કપડાંને વેચવા પહેલાં બન્નરમાં 
મોકલવા આગમજ તેને તડકામાં નાંખી સુકવવું પડે છે. બકરીની 
લીંડી પાણીમાં મેળવી તેમાં તેને એક રાત ભીંજવી રાખે છે. ખીજ 
સવારે તેને તેમજ જમીન ઉપર પાથરી, ગડી પાડી, તેતી ઉપર પાણી 
છાંટે છે ને ત્રીજે દિવસે ખીજ ખાજુ ઉપર્‌ ઉપર્‌ મુજબ ક્રિયા કરે છે; 
ગોથે દિવસે તેને સ્વચ્છ પાણીમાં ધોધ! સુકવી તેની ગડી કરે છે. 


( સાનચક યાને ગુજરાતી સાદકલેોપીડિયા, પરુ. ૮ પરથી. ] 


દેશી રંગાવડે રેશમી કાપડ ર ગવા વિષ-જુની પદડતિ. હફ 


પાઠ ૨૮ મે. 
રેશી ર૨'ગાવડે રેશમી કાપડે ર'ગવા વિષે 
જાની પધ્ધાતિ. 


રેશમી કાપડપર રગ ચદહાવવો:--રેશમ ઉપર સિંધા લેકે! 
ધણો ઉત્તમ રંગ ચઢાવે છે. તેવોજ કેટલાક હિન્દુ લોકો ગુજરાતમાં. 
ઉત્તમ રગ ચઢાવે છે. રેશમ ઉપર મુખ્ય કરી નીચે લખેલા રંગ 
સાદા ચઢાવે છે. (૧) સફેદ (ર) »ીરમજ લાલ અને લાલના જુદ. 
પ્રકાર (૩) લીલે।1-કાચો। પાકો (૪) પીળો-ફક્ત પીળા અને નારંગીયો 
અથવા કૅસરીયો (૫) કાળા તદન કાળા અને ગળીને કાળા રગ. 

(૧) સફેદ--પાપડખારને રંગ અને ગામડી સાબુનું પાણી 
ઉકાળી તેમાં રૅશમી કપ ડુખાડી ઉકાળે છે, તેમને કેટલી આંચ 
લગાડવી એ અનુભવી રગારીઓ માત્ર સમજ શકે છે. પણુ આંચ 
વધારે લાગતાં રૅશમ ખરાબ બને છે. રેશમ ઉકાળી તેયાર્‌ થતાં તેને 
ધરોઇ સુકવે છે. અને તેમને ગ'ધકનેો ધુમાડો આપે છે. 

(ર) લાલ રગ ચઢાવવો હેય તો સાજ'ખાર અને કળી ચુને! 
એેમને પાણીમાં પીગળાવી ઉફાળે છે; અને ફરી તે પાણી લઈ તેમ? 
રશમ નાખી ઉકાળે છે. પછી ધોઇ કેટકહી નાખી ઉકાળેલા પાણીને 
ઠંડુ પાટી તેમાં તેને એક રાત ડુબાડી રાખે છે. ખીજે દિવસે સવારે. 
૪ીર્મજી દાણા અને ખુજ્ગુજ આ ખે પદાર્થની ભુકી નાંખી પાણી: 
ઉકાળે છે; અતે તેમાંજ ફટકડીનાં પાણીમાંથી કાઢેલું રેશમ ભીનું 
હોય ત્યારે ડુબાડી ઉકાળે છે. ન્નેપ્રએ તેટલે રગ ચઢતાં, વાસણુ નીચે 
ઉતારી ઠ'ડુ પાડે છે, અને તેને કરી ધે સુકવે છે. પણુ ન્ને તેને 
રંગ કાળા જણાય તો તેમાં લીખુનો રસ નાખી કેરી સુકવે છે, 

નારંગી અથવા કેસરી રંગ લાલ રગ પ્રમાણે જ ખનાવવામઃ 
આવે છે પણુ તેમાં હળદરની ભુકી નાખવામાં આવે છે, 


કયે રગવાનીો કળા* 


(૩) લીલો રંગ ચહાવવાને માટે પાપડ'ખાર્‌ અને સાશુનું પાણી 
તેયાર કરે છે. તેવું જ તેયાર કરી તેમાં રેશ્રમ ઉકાળી ગળીના ખોઠા 
પીપમાં ડુબાડે છે. પછી હળદરના પાણીમાં ડૃુખાહી નીચોવે છે, અને 
છેવટે લીનો રસ નાખેલા પાણીમાં ભી'જવી તે સુકવે છે. 

(૪) પાકે પીળા રંગ 'ઇસ્પાક ' નામના ઝાડની સળીમાંથી 
ખેતે છે. કાચુ' રેશમ પાપડખારના અને સાખુના પાણીમાં, પ્રટકડીના 
પાણીમાં એક રાત ભીંજવવા મેલી પછી ધોઇ કાઢવું. “ ધસ્પાર્ટે 'ની 
સળીને ઉકાળે। બનાવી તેમાં થે!ડ પાપડખાર નાખી પાણી ઉકળતું 
હિ! ત્યારેજ ગાળવું. આ પાણીમાં દ્ેટકડીના પાણી પાએલા રેશમને 
ડુખાવવું અને ખૂબ હલાવવું એટલે તેની ઉપર લીંખુ જેવો રગ 
આવે છે. આ રગ કદી નીકળી જતો નથી. પાકે લીલો રગ 
ખનાવવે હેય તો એજ પીછું કષડું' ગળીના મીઠા પીપમાં ડુબાડી 
'ક્રાઢી તેને ધોયા વિના સુકવવું, 

આસમાની 2 ગ ચઢાવવે હેય તો પાપડખારના અને સાબુના 
પાણીમાં પકાવવું અને દ્ટકડીના પાણીમાં ભાજવવું. રેહ્ામી કપડુ 
ગળીના પીંષમાં ડૃબાવવું અને ધોયા વિના સુકવવું. 

(૫) લાખને લાલ રંગ-અગાઉ ૭૦ થીં ૮૦ વષ ઉપર્‌ રેહામ 
'8પર લાલ રંગ ચઢાવવો હેય તા લાખનો ઘણે! ઉપયોગ કરતા; 
કારષણુ તે વેળા એક રતલ કીર્મજ દાણાની કિંમત ૪૦ રૂપિયા હતી. 
દાલમાં તે દોઢ રૂપિયે રતલના ભાવે વેચાય છે. કીરમજી દાણા 
.એ રીતે સસ્તા મળવા માંડતાં અને તેનાથી રગ પણ્‌ સારે યતો 
હેવાથી લોકોએ લાખ રંગથી ૨ ગ ચઢાવવાનું માંડી વાળ્યું હું. 
આથી હાલના ર્‌ંગારા લાખથી રગ ચઢાવવાનું સદતર્‌ જુલી ગયા 
છે; કેમકે કીર્મજ કોડાનેો રગ ૦€૦૯1€11 વાપરી ન્નણેં છે. 

લાખને રંગ બનાવવા દેર રતલ કાચી લાખ અને પાંચ તોલા 
“કુલી ચોખાર” એક કરી તે ભાન્નય એટલું તેપર પાણી રેહી 
'ખીજે દિવસે પહેલાં પાણીમાં ષછુંદે છે. એટલે તેનો રગ પાણીમાં શિષ્ર 


ઉન રંગવા વિષે દેશી રગરેનનેની જુની પદ્ધતિ. ૭3 


ખને છે. આ પાણીને ગાળી લઇ તેમાં “ લોધા 'તી ભુકી મેળવી ઉકાળે 
જે, ઉકળતાં ઉપર પ્રીષુ આવે છે, તે કાઢી નાખે છે; અને તેમાં 
“ંખાશી'નેો ઉકાળા નાખી તેમાં રેશમ ખોળી ઉકાળે છે. રમ 
જેટલે લાલ બનાવવો હેય તેટલું આંબાશીનું પાણી નાખવું. ભનેધતો 
રગ ચઢતાં રેરામવાળછું વાસણુ ચુલાપરથી ઉતારી ઠંડુ પાડે છે; અને 
પછી કમાટી ધોઇ સુકવે છે. 


( શાનચક યાને ચુજરાતી ક પુ. ૮ પરથી. ) 


પાઠ ૨૯ મે. 
ઉન ર'ગવા વિષે દેશી ૨'ગરેનેની જાની પદ્દતિ- 


સુંખધ'માં માત્ર ચુડગર લેકે ઉન ઉપર ર'ગ ચઢાવવાનું જાણે 
છે, પણુ પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાનમાંના રગારીઆ કળા પૃણુ પણે ન્નણે છે 

કીર્મજ દાણાનો લાલ રગ--સાખુ, પાપડખાર, અને કળી 
સુનો એ ત્રણેના પાણીમાં ઉનનું કપડું ભી'જવી રાખી, ચુનો અને 
પાપડખાર એકત્ર કરી તેને પાણીમાં ધણો વખલ ઉકાળી તેના 
ઉપરનો મેલ કાઢી લે છે, અને તેમાં સાત્ઠુ પલાળે છે. આ પાણીમાં 
એક રાત ભીંજવતાં ઉનને ધોઇ સુકવે છે. પછી એક રાત કટકડીના 
પાણીમાં ભીંજવે છે. 

ખીજ તરક નવસાર, પ્ટકડી, અને સોમલ એમને એક 
કાચના ય-્રમાં (રીટાટ ) મેળવી તેને આંચ લગાડી તેની વરાળ- 
માંથી તીકળનારી દારૂ પ્રમાણે પાણી કરી બનાવે છે. આ પાણીને 
તેન કહે છે. તેમાં હાઇડોકલેોરીક એસીડ અને સોમલનું મિશ્રણુ 
ફય છે. એક વાસણુમાં પાણી નાખી તેમાં થોર્ડું તેન્નબ રેડી તેમાં 
કોરમજ દાષ્।ાની જુકી મેળવી તેને ઉકાળે છે અને તે ઉકળે છે 


૭૪ રગવાતી કળા. 


તેટલામાંજ તેને ફ્ટકેટીના પાણીમાં ડુખાડૅલું કપડું માંહે નાંખી 
એકસરખું ઉલટપાલટ કરી ત્રણુ મિનિટમાં કાદી લે છે, અને ધોઇ 
સુકવે છે. આ લાલ ર્‌ગ પાકે ચઢે છે. 


ગુલાખીઃ--3પર્‌ જણાવ્યા મુજબ ફ્ૂટકડઢીનું પાણી ચહઢાવતાં 
કીરમજ% દાણાનો રંગ ચઢાવે છે. પણુ તેમાં કીરમજ થોડે! નાખે છે. 

ગુલેઅનારઃ--આમાં લાલ રગ પ્રમાણે સવે? ઈયા કરી તેમાં 
સહેજ હળદરને ભુકો નાખતાં ચુલેઅનાર રંગ ચઢે છે. 

બસતી ર્‌ગઃ--ચઢાવવા ફટકડીના પાણીમાં મીનનવેલું કપડું 
“જ૪સ્પાક ” હળદર, અને દાડમ ૭લ એમને પાણીમાં સાથે ઉકાળી 
તેમાં કપડં ડુબાડી ઉપર હેઠળ ફેરવે છે. 

પોપટી રંગ:--કપડાંને ખાલી પાણીમાં ભોંજવી ક્ટઢકડહીન: 
પાણીમાં ડુબાડૅ છે. પછો “સ્પાર્ક ' અને વળદર આ બન્નેતઃ 
ગરમ ઉકાળામાં ડુબાડી છેવટે મુર”ખામાં ( ગળીને સલ્ક્યુરીક એસીડ 
નાખતાં તેનો મુરબ્બો બને છે.) નામે વેચાતો પાતળા પદાથ 
પાણીમાં નાખી તેને આંચ આપી ઉકાળી કપડું ખે!ળે છે. 

લીલા ર્‌ગઃ--ચઢાવવા પાણીમાં વધારે મૃરબે! નાખે છે. ખાખી 
રગ ચઢાવવા કપડાંને પાણીમાં ભીંજવી ઉરડાના ઉકાળામાં ડુબાડી 
કાઢે છે. પછો હીરાકસીના ઉકળતા પાણીમાં ડુબાડી કાઢી ધોળ 
નાખે છે. 


( સાનચક્ર યાને યુજરાતી સાંદઃકલેપીડમાં, પ. . પરથી.) 


દેશી અથવા કુદરતી રગેોા ચાલુ પહતિ. હપ્‌ 


પાડં 3૦ મે. 
શી અથવા કુદરતી ૨'ગો ચાલુ પદ્ધતિ. 


દેશી વનસ્પતિના રગોાઃ--( સુતરાઉ કાપડ ઉપર્‌ ) 

(૧) પીળેા-કાચેો હળદર ૨૦ તોલા ગરમ પાણી ૧૦ શૈર્‌ 
તેને ર ગવાના પાણીમાં ઉમેરવું. પછી તે દ્રાવણમાં કપડું અરધે! 
કલાક ડુખાવવું. પછી તેમાંથી બહાર કાઢી લઇ નીચોવીને અર્ધે 
તોલો ચુનો લધ! નિતર્યા પાણીમાં હળદરથી રગેલા ડપડાંને દક 
મિનિટ સુધી ડબાવવું; પછી નિચોધ્તે ખૂખ ધોધ નાખવું. ચુનાના 
પાણીની અસરથી કપડાંનો રંગ જરા લાલાશ ઉપર આવે છે. પછો 
લી'મુતો રસ ૨૦ તોલા અને ૧૦ શેર્‌ પાણીમાં એ રગેલા કપડાને 
લીખુના રસમાં ૧૫ મિનિટ સુધી ડુખાવી રાખવામાં આવે છે, અને 
વચ્ચે વચ્ચે કપડાંને તેમાં ફેરવ્યા કરવું પડે છે. એથી રંગ ચમકદાર 
પીળા ચહે છે. પછી કપડાંને નીચોવીને છાંયામાં સુકવવું. રગ્યા પછો 
કૅપ્ડાંને ધોવાની જરૂર નથી. લીંબુના રસની જગ્યાએ આંખલીને 
પણુ ઉપયોગ થદ' રાકે છે. પણુ ચમકમાં જરા ફેર પડે છે. 

આ હળદરને! રંગ પ્રકાશમાં તથા ધોવામાં કાચો હોવાથી 
ગ્રત્યક્ષ રંગોને મળતો છે. 


(ર) પીળે-પાકરે-હળદરથી રગેલા કપડાને રંગ પાકો કરવો 
હેય તે પાશેર દાડમનાં છેડીયાંના ભુકાને પાણીમાં ઉકાળી તેમાં 
અરધો કલાક રગીને નીચોવી નાખે છે. પછી ચાર તોલા કેટકહીને 
૧૦ શેર પાણીમાં ધે!ળી તેમાં પ'દર મિનિટ કપર્ડું ડુબાવવું. પછો 
નિચોવીને ધોધ! નાખે છે. રગના તેજમાં આથી થોડૅ। ફર્ક પડૅ છે. 
હળદરથી રગેલા કપડાને સોડા અથવા સાથુથી ધોવું નહિ કારણુ કૈ 
તેથી કપર્ડું લાલ રંગ પકડે છે. પણુ કદાચ કે!ઇ વખત ધોવાયું તે! 
તેતે પાછું લીંબુવાળા ખાટા પાણીમાંથી પસાર કરવાથી તરત પીળે! 


૭૬ ૨ગવાની કળા. 


₹ગ પકડે છે. ઉપરના બન્ને રગોમાં આપેલું રંગનું પ્રમાણુ અઢી રેર 
સતર કે કાપડ માટે સમજવાનું છે. 

(૩) પીળો-પાકે-એક શેર દાડમતી છાલને ૨ રીર્‌ પાણીમાં 
પલાળી રાખી પછી તેને ઉકાળવી, શેર પાણી બાકી રહે એટલે 
કપડાંને ચોકખા પાણીમાં ધોઇ તે ઉકાળાના પાણીમાં બોળી મસળીને 
શ્વરોહીવાર રહેવા દેવું. ખાદ ૨ શેર પાણીમાં ૧૦ રૂપિયાભાર ક્ટકડી 
મીલાવી તે પાણીમાં કપડાંને ભોંજવવું એટલે રંગ પાકે! પીળે થશે. 


(૪) પીળા ગુલાખી--૧૦ વાર કપડાંને માટે એક શેર કેસુડાના 
ઉકાળામાં રંગવું અને પછી ૧૨ લી'બુ અથવા ૧ શેર આંખલીના 
૧સમાં કપડાંને ખોળી કાઢવું. 

(૫) (લીલે।)--હળદર, દાડમની છાલ, કપાસનાં કુભોને! ઉકાળે।, 
ગળી, ફટકડી એ અવુકમે વાપરી પીળો રગ ચઢાવવો અથવા પ્રથમ 
કપડું ટ કલાક દાડમની છાલના ઉકાળામાં; પછી 2 કલાક હળદરના 
ઉકાળામાં, પછી થોડે વખત ગળીના ખાથમાં અને છેવટ શટકહીના 
પાણીમાં એ રીતે અનુક્રમે કપડું રંગવું. ઘેરો લીલો! રગ કરવા 
માટે ગળી થોહીક વધારે લેવી. 

(1) ભુરોઃ#--કપડાંને પહેલાં કેસુડાંના ઉકાળામાં રગીને પછી 
મળીના પાણીમાં ખોળીને મસળવું. આ ક્રિયા ખે ત્રણુ વખત કરવાથી 
છરો રગ સારે! થાય છે. 

(૭) નારંગીઃ--દ્રેટકડીના પાણીમાં હળદર્‌ મેળવવી. તેમાં જરા 
હિરાદખણુ ઉમેરવું; એટલે નારંગી રંગ થશે. તેમાં કપડું રંગવાથી 
નારંગી રગ ચઢરે, 

(૮) અ'બાદઃ--અખાઈ કેરીના રંગ જેવો પીળો રંગ રંગવા 
માટે દાડમની છાલ, આંબાની છાલ, આવળની હાલ અને અર્ડુ- 
સાનો પાલો એ સધળુ' એક રોર અને થળદર્‌ પાશેર તથા પ્ટકડી 
ખે તોલા આ સધળી ચોન્નેને ખાંડણીમાં ખાંડી બધી ચીળેનું એક 
સરખુ મિશ્રષુ કરી તેમાં ચાર ખાટલી પાણી નાખવું અને તે બે 


દેશા અથવા કુદરતી રગે ચાલુ પહ્દતિ. ૭૭ 


બાટલી રહે ત્યાંસુધી ઉકાળવું. પછી તેમાં કપડુ' ખોળવાથી અ'બાઇ 
રગ ચડશે. આ પાણીમાં ને જુદા જુદા રંગનાં કપડાં ખોળીશ્ું તો 
તે ઉપર જુદા જુદા અબાઈ રંગ ચ4શે. 


ધાતુના દેશી રગે. 


(€) ખદામી ટસ્સરનો રગ. (પાકે)-બે રતલ સુતર કે કાપડને 
માટે ર॥ તોલા હીરાકસી અને ૧૦ રતલ ગરમ પાણીમાં ૧૫ મીતીઢ 
કપડુ' પલાળીને નીચોવી નાખવું. પછી સુનો પાંચ તોલા અને ગરમ 
પાણી ૧૦ રતલ લઇ ચુનાને પાણીમાં ઘોળીને દૂધની માફક બનાવી 
લેવું. તેમાં ૧૦ મિનિટ કપડું પલાળવું અને બધે ચુનાનું પાણી 
લાગી જય તેમ કપડાંતી ગડી ખોલીને ચુ'દવું. પછી નીચોવીને હવામાં 
પમારવું. તેનો રગ શરૂઆતમાં લીલા ધાસના જેવો હશે. પણુ હવા 
લાગતાં અર્ધા કલાકમાં બદામી થઇ જશે, તે પછી તેને પાણીમાં 
પ્રોઇ નાખવું. એ ક્રિયાને ખે ત્રણુ વખત કરવાથી ખદામી રંગ થશે 
પણુ કપડું જરા કરકર થઇ જશે. 


(૧૦) ફીરોજી (પાક્રે)--અઢીશેર કપડાં માટે મોર્થુયુ તોલા 
પ અને ગરમ પાણી ૧૦ રેરમાં ઓગાળી અરધો કલાક તેમાં 
કપડાંને રગીને તડકામાં સુકવે છે, પછી પચીસ તોલા ચુને! અને 
૬૦ શૈર પાણી લઇ તેનું મિશ્રણુ કરી તે ચૂતાના પાણીમાં સુકવેલું 
કપરું ખોળવું અને ૧૫ મિનિટ તેમાં રગીને ફરીથી સુકવી દેવું. આ 
ખન્ને ક્રિયાઓ ખે ચાર વખત કરવાથી ર૨'ગ પાકો અને સર્‌ 
ચદે છે. 

(૧૧) કાળેઃ--ચાર વાર્‌ કપડાં માટે પાંચ તેલા માયાંના ભ્રુકાને 
$ શેર્‌ પાણીમાં નાંખી તે પાણીમાં પલાળીને નીચોવડું બાદ. ખેઆની- 
ભાર હીરાકશી પાણીમાં પલાળી તેમાં દરડાં ૩ તોલા નાખી તે 
પાણીમાં કપડુ' પલાળીને સારી પેઠે મસળવું પછો તારવીને સુકવવું. 

(૧૨) તપખીરીઃ--દાડમની છાલ, દિરાટશી કાથો, ગળો અને 
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સુનો આ ચીજેમાં અવુકમે રગવાથી તપખીરીએ રંગ સારી 
થાય છે. 
દેશી ખનીજ ર૨'ગોા. 

(૧૩) ભગવે।ઃ--ચાર તોલા ગેરૂના રંગથી રંગી અને પછો 
ખે તોલા ફટકડીના પાણીમાં થોડીવાર રાખવું. ૧૦૦ વાર્‌ કપડા માટે 
હ રૈર ગેરૂ લેવો. જે આછા પડતો હોય તો વધારે લેવે.. 

ઢીપઃ--ગૉંડલ રાન્ય તરક્થી પ્રાથમિકશાળાઓના શિક્ષણુ 
માટે પાટય પુસ્તકે; બહાર પડયાં છે. તેમાંના પુ. ? ના પાઠ ૬૩ 
૨ગોતે! છે. તેમાં આપેલા રગે અસની ઉઘઃગશાળામાં રંગી ન્નેતાં 
“ખાત્રીવાળા રંગોને! ઉપરના રંગો પૈકી કેટલાક રંગોને! ફેરફાર સાથે 
અધાર લીધા છે. બાકીના દેશી રગ અને દેશી રગાધ વ છપાઇ 
પુસ્તકોનો આધાર લીધે છે. 
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પાડ ૩૧ મે. 
રૈશી ર'ગોવડે ઉન; રેશમ વગેરે પ્રાણીજ રેષાઓ 
ર'ગવા વિષે. 
(૧) લાલ--( આલ અથવા સોર્‌ગીને! પાડા ) 
ફટકડી સવા છ તોલા અને આમલી ૮ તોલા અને પાણી ૩૦ 
કતલ લઇ ત્રણે ચીજેનું દ્રાવણુ બનાવી ઉનને તેમાં એક કલાક 
સ્ુધી ઉકાળવ.માં આવે છે. પછો નીચોવીને સુકવી દે છે અને પછો 
સારી રીતે ધોઇ નાખે છે. 
પછો આલનું ચુરખમુ ૧1 રતલ અને પાણી ૩૦ રતલ તથા 
ધરાવડીનાં શુલ ફં રતલ લેવાં. પદો પ.ણીને કાંઇક ગરમ કરી તેમાં 
ધાવડીનાં કુલ નાખે છે. તે સાથે આલતું ચૂષ્યુ પણુ નાખે છે. તેમાં 
ફટકડીના દ્રાવણુમાં રગાઇને તયાર થયેલું કપડુ અડધો કલાક 


દશી ₹ગોવડે ઉન, રેશમ વગેરે પ્રાણીજ રેષાઓ રંગવા વિષે. હહ 


સાધારણુ ગરમીથી રગે છે. હળવે હળવે ગર્‌મી જરા વધારતા જઇ 
ખે કલાક સુધી કપડ તેમાં ઉકાળવામાં આવે છે. પછી ચાર્‌ તોલા 
સાણુનું દ્રાવસુ બનાવી તેમાં અડધો કલાક સાધારણુ ઉકાળી ઉતારી 
દ્વદ બહેળા પાણીમાં તારવી સુકવવામાં આવે છે. 

(૨) જાબલી:--( રતનન્નેતને। પાકે ) 

ફટકડી પાંચ તોલા અને પાણી ૩૦ શેર્‌ લઇ તેમાં કપડાંને 
મેક કલાક સુધી ઉકાળે છે. પછી સુકવીને ધોધ્ટ નાખે છે. 

પછી દળેલી રતનજ્નેતનેો ભુકો ૧ શેર અને પાણી ૩૦ શૈર 
લેદ તેમાં ફટકડી લગાડેલું ઉપલું કાપડ દેઢ કલાક સાધાર્ણુ ગર 
મીથી ઉકાળે છે. પછી ધોઇને સુકવે છે. 

(૩) કાળે[:--હરડાંનું ચુરણ ના રતલ તથા દાડમનાં છેહી-* 
નાંતું ચુરણુ ૬ રતલ અને પાણી ૩૦ રતલ એ ત્રણે એકત્ર કરી 
અરધો કલાક ઉકાળે છે. પછી તે ઉકાળામાં ઉનને અરધો કલાક 
સાધારણ ગરમીથી રંગી અને સુકવે છે. પછી ઉરડાં અને દાડમનાં 
છરીયાંવાળા દ્રાવણમાં રાખી મૂકે છે. 

હીરાકશી ના રતલ તથા પાણી ૪૦ રતલ લપને તેમાં ઉપર્‌ 
પ્રમાણે રગીને સુકવેલ ઉનને હીરાકશીના ગરમ પાણીમાં અરધો 
જુલાક રગવામાં અવે છે. તેથી વધારે કાળા રગ કરવે હોય તે 
એ ક્રિયા બે ત્રણ વખત ડરવી. 

(૪) મગીયે। લીલેઃ--પ્રથમ કપડાંને ગળીના પકવેલા પાણીમાં 
૨'ગો કાટે છે. પછી «ળદર તોલા ના ને પાણી ૩૦ રતલ અને 
લૌ'બતે! રસ ૧૦ તેલા લેવો. પછી એ ત્રણેના મિશ્રણના દ્રાવણુમાં 
ઉતતે ૧ કલાક રગે છે, પછી નીચોવી નાખે છે. પછો ઉહરડાંનું 
ચુરણુ પ તોલા અને પાણી ૩૦ રતલ લધ તેમાં ઉકાળે છે. તે 
ઉકાળામાં ઉપરનું નીચોવેલુ' કપડું એક ફલાક રંગવામાં આવે છે. 
પછી ફેટકઃ પાંચ તોલા અને પાણી ૩૦ રતલ મેળવી તેનું દ્રાવણુ 
બતાવી તેમાં અરધો કલાક રંગી ધોઇને સુકવવામાં આવે છે. 


૮૦ રગવાની કળા. 


(૫) ખાખીઃ--દરડાંનું ચુરુ ૨1 નવટાંક, દાડમનાં છેડહીયાંતું 
ચુર્ષું ર॥ નવટાંક અને પાણી ૩૦ રતલ લઇ તે અરધે! કલાક 
ઉકાળીને તે ઉકાળામાં ઉનને અરધો કલાક રગીને તીચોવી નાખે છે, 

પછી ૪ તોલા મેોર્યુથુ અને ૩ રતલ પાણી લઇને તે દ્રાવ* 
ષુંમાં ઉનને અરધો. કલાક ઉકાળે છે. પછી ધોધને સૂકવે છે. 

મોરચુથુની જગ્યાએ ફટકડીના દ્રાવણુમાં રંગી નીચોવીને સુકરવ" 
વામાં આવે તો પણુ રગ લાલારા પડતો ખાખી સારે ચઢે છે. 

(૬) કાળેઃ--જે રૂનાં, શણુનાં કે હલકા રેશમનાં કપડાંને 
કાળ]' રંગવું હેય તો પહેલાં તેને હોરાકશીના પાણીમાં ખોળીને 
સુકવવું; પછો પત'ગના લાકડાના પાણીમાં ખોળવાથી તે પાકે કાળા 
રગ પકડરે. જો ઉનનું કપડુ હોય તે રગ્યા પછી પત'ગ, હીરાકશી, 
ક» મેર્યુથુના પાણીમાં ખોળવું. 

(રગાઇ વ છપાઇ નામે હિન્દી પુસ્તકપરથી, )» 





પાઠ 3૩૨ મે, 
રફેગાટ ઝકાસ. 


[ કપડાં ઉપર રગ ચઢાવવા માટે ર ગને કેમ ઉકાળે છે, કેટલુ 
પાણી લે છે, કપડાંને કેટલી વખત ડ્ેરવે છે, ધોવે છે, તથા રગ 
પાક્રો કરવાને અથવા ર્‌ં ગમાં ચમક લાવવાને સાર્‌ તેમજ રમ ખબદ- 
લાવી નાખવાને શું ચું ક્રિયાએ દેશી રગારાઓ કરે છે, વગેરે સસ- 
જવા માટે આ પાઠે આપવામાં આવ્યે! છે. ] 

રિક્ષક--ભ્ાછ્દાસ, તું કાલે કયાં ગયો હતો ? 

ભજાઇદાસ--ગણુપતને ફ્રે"ટો ર'ગાવવે। હતો, તેથી અમે ર'ગરેજને 
(મે ગયા હતા. 

શિક્ષક--ટીક કહે, હાં તે ચું યું નેયું ? 


ર'ગાટ કામ. જ 


ભાધ્દાસ--એક કપડાપર્‌ થોડે રગ લુકાતે! દતો તે જેઇ 
અગે રગરેજને' પૂછ્યું, આ શું છે! તેણે કોથળીમાંથ્‌ીઃ કસુંબાનો 
ભુકો કાઢી અમતે બતાવ્યો ને કહું કે પેલી લાકડા માંચીએ ઝેળી 
ખાંધી, તેમાં એને નાખી, એમાંતો પીળાશ પડતા જરદી નામનો મેલ 
નીચે વાસણુમાં સારી પેઠે ધોઇ લીધો છે. પછી ઝોળીને નીચોવી. 
ભુકો કાઢી લઇ અહી તડકે સુકાવા મૂકયો છે; કેમકે જરા પણુ 
ભીનાશ રહેવાથી તે બગડી નય છે. 

ગણુપત--સાહેબ મે' તેને અમારા દેખતાં ટ્રે"ટા કસુંબી રંગી. ' 
આપવાનું કહ્યુ એટલે તેણે જે રંગ સુકાતો હતો, તેમાંથી થોડોક. 
લઇ તેમાં શેરે દોઢ રૂપિયાભાર્‌ જેટલે સાજ'ખાર્‌ અથવા પાપડખાર.” 
નામનો ખારો અને મીઠું મેળવ્યું. પછી બધું એક થતાં સુધી, . 
'ખાંડણીમાં દસ્તાવડેૅ ખાંડયું; અને તે ખાંડેલો મસાલો પેલી ઝોળીમાં 
નાંખી શેર્‌ ખશેર્‌ જેટલું પાણી રેડ્યું એટલે નીચેના વાસણમાં બધે 
રંગ ટપ૪કી આવ્યો. એમાં લી'બુ નીચોવ્યાં એટલે જેતશનેતામાં રતાશ" 
પડતું પાણી ઉપર તરી આવ્યું તે રગ હેઠેળ ખેઠે. એ રંગનું નામ: 
તે ગદલ કહેતો હતો. પછી મેલું પાણી બીન્ન વાસણમાં નીતારી લઇ: 
તેમાં ફે'ટો પલાળ્યો. ત્યારપછી ગદલમાં લીંબુનો રસ તથા થેોડી- 
હળદર્‌ મેળવી ફેટા ધણીવાર સધી તેમાં બોળી રાખીને ખદાર્‌ કાઢયે।... 
એટલે તેને કસુંબો ચઢયાથી લાલ થયેલો અમે જયો, એટલું કર્યા. 
પછી રગરેજે થોડે વધારે ગદલ લઇઇ તેમાં ધઉંના લોટની કાંજી 
અને લીં'ખુનો રસ મેળવી અ'દર ફેટા થોડીવાર ખોળી રાખ્યો. એટલે: 
રગની સુર્ખા તથા ભભક આવી,* 

શિક્ષક--ર્‌ંગરેજે કદાચ તમને કાંજ કરવાનું કારણુ નહિ 
બતાવ્યું હેય, એને લયે રંગ જલદીથી ઉડી જતો નથી. કયુંબા 
રિવાય ખાન રંગ રંગવા વિષે તેને તમે પૃછ્યું હતું કે નહિં? 

કાસમ--દા, સાહેબ. રગરેજે કહ્યું, એછેવત્તો ગદલ લઇ તેમ! 
લીને :“: મેળવવાથી ગુલાખી, પ્યાજી અને મોતીએ રગ થામ 


૨ ર્‌ગવાની કળા. 


છે. વળી ગદલમાં હળદર ભેળવ્યાથી કેસરી અને ગળીના પાસથી 
અખ્ખાસી તથા કીર્‌મજી ખને છે. 
શિક્ષક--ફ્‌"ટાનો રંગ પાકે છે એમ ર્‌ગરેજ ખોલ્યો હતો ? 
_ભાઉ--ના સાહેબ; તેણે તો કહ્યું કે-હું પાકા રંગનું કામ કરતા 
નથી. તમારે પાકા રંગનું કામ જેવું હોય તો બન્નરમાં ઝવેર રંગરેજ 
ખેસે છે. તમે યાં ન્નઓ એટલે તે બતાવશે. અમે ત્યાં ગયા પણુ તે 
માત્ર વિલાયતી રંગનાં પડીકાં વાપરતો હતો. એ રંગો ટકાઉ નથી 
હોતા. દેશી પાકા રંગા વિષે પૂછતાં તેણે ખુલાસો કીધા કે અસલ 
સોરરંગી વાપરતો પણુ એમાં કેરાં કાપડને ભટ્ટીમાં ખાષદી, તેલ, 
“મારે અને પાણીના મિશ્રણમાં આઠે આઠ કલાક સુધી રોજ રોજ 
એ ત્રણ વખત ખોળી પકવવાં પડતાં ત્યારપછી ધોઇને સોરંગી અને 
મ્ટક્ડીના પાણીમાં બાળતા ત્યારે રંગ ચહી પાકે થતે. 
શિક્ષક--ત્યારપછી તમે ધેર ગયા હતા કૈ નહિ વાર્‌? 
ગણપતન-ના સાહેબ, પાછા ફરતાં અમે હોપવાડમાંથી નીકળ્યા. 
ત્તા ત્યાં ગળિયારા મથેાયાપુર ઉંટી ટાંકીઓમાં ગળી પકવતા હતા. 
તેમને પૂઠતાં જણાયું કે ગળી એક જાતના છેાડમાંથી બને છે. 
તે છેડ બંગાળા તરફ ધણા ઉગે છે. ગળી સાથે સળેલું ખજુર, 
ગાળ, ચુનો અને સાજખાર નાખી તેને પકવે છે. પણુ અ'દરથી 
માત્ર” ફ્રાટી ન્નય એવી ખદખે ઉદંતી હતી. તેથી ત્યાં નહ ઠંરતાં 
પાસે છીપાએ લાકડાંનાં ખીબાંથી લુગડાં છાપતા તે ન્નેવા અમે ઉભા. 
શિક્ષક--શાથી છાપતા હતા તે તે' ન પૃછ્યું ? 
કોસમ--થાજ. તે પણુ પૃછો લીધું. એકે ડલયું કે એક કુ'ડામાં 
લોખડનેો કાટ, ગુંદર ને ચીંચુડાના લોટને મસાલો ને ખીશ્નમાં 
ગદર, ફટકડી ને ગેરૂ એ ત્રણુનાં મિશ્રણુ ટરી રાપ્યાં છે. એમાં 
અવોરનવાર ખીબાં ખોળી ૯રડાખેડાના પાસવાળા કપડાંપર્‌ હાપીએ 
છીએ. પછો ભાવસાર એલીઝરીન નામનાં ર્‌ગથી ર્‌ગે છે, ત્યારે 
લોખ'ડના મસાલાની છાપ કાળી અને દટકડીના મસાલાતી લાલ 


પરદેશી અનાવરી ર્‌'ગો. ૮ક 


થાય છે. એથી ભોંય ગુલાખી થાય જ પણુ તે તેલને ખારું 
પાણી છાંટી ઉર્‌ાડી દે છે. 

શિક્ષક--એ એલીઝરીન ર'ગ કેોલટાર્માંથી કાઢવામાં આવે 
છે. એ ર્‌'ગને લીધે હાલ આપણા દેશી વનસ્પતિના રંગોનો જોઇ 
ભાવ પૃછતું નથી. એના વડે ગવન, સાળુ વગેરે કપડાં રંગાય છે. 





પાઠ 33 મે. 


પરદેશી બનાવટી ૨'ગો-ડાયરેકટ કેલર? 
( -પ્રત્યક્ષ રેંગો- » 


આ રગ લગભગ દરેક સ્થળે મળી શકે છે. રંગનું પ્રમાણું 
રગ આછે ઘેરો ખનાવવાનો હોય તેના પ્રમાણુમાં કામ ફરનારના 
મથાવરા ઉપર આધાર રાખે છે. આછા રંગા માટે ન થી ૧ ટકા 
અને ધેરા ₹ગેો માટે પ ટકા રંગ લેવાય છે. જે સુતર્‌ અગર 
કાપડ રગવાનું હોય તેને પાણીમાં સેકડે ત્રણુ ટકા વોશીંગ સોડા 
નાખી તેમાં બે કલાક ઉકાળવું અને ધોઇ નાખવું ( આ સુતર તરત 
ન ર્‌ંગવાનું હેય તો રાખી મુકાય ). રમવું હેય ત્યારે સુતરને સાર! 
પાણીમાં ભાંજવીને નીચોવી નાખી પછી રંગમાં ખોળવું. તેમ ન 
થાય તો! રંગના ડાધા કે ધાખાં પડી જવા સભવ છે. 

સુતરના વજન કરતાં પ'દર્‌થી ત્રીશગણું પાણી લેવું. દૈે'ડ! 
પાણીમાં જ અગર પાણીને ચુલા ઉપર મૂકી ગરમ કરીને તેમાં રગ 
રડવે।. રંગને થોડો પાણી સાથે મેળવીને કપડાના ટુકડામાંથી છણીને 
ટલે ગાળીને પાણીમાં રેડવા જેથી રગતી કણીઓ ન પડતાં રંગઃ 
પાણી સાથે એક રસ મળી નય. રંગ પાણીમાં રેડતી વખતે પાણીમાં 
સુતર્‌ ન હેય તે ખાસ લક્ષમાં રાખવું. રંગ રૅડયા પછી રંગના 
તજન જેટલો જ વોાશી'ગ સોડા (ધોવાનો સોડા ) ઉમેરવો, અને 


૮૪ ૨ગવાની કળા. 


પાણીને હલાવવું, આટલું કર્યા પછી ભીં'જ્વીને નીચોવેલું સુતર એક 
સરખી રીતે ર્‌ગાય તેવી રીતે પાણીમાં દાખલ કરવું અને ધીમેથી 
ગરમી વધારતા જવી. અરધો કલાક ર્‌ં ગ કામ થાય એટલે ખાવાનું 
મીઠું સુતરના વજન ઉપર્‌ ૧૦ થી ૩૦ ટકા પ્રમાણે ર્‌ગવાળા 
પાણીમાં ઉમેરવું; પરતુ મોડું ઉમેરતી વખતે પાણીમાંથી સુતર્‌ કાઢી 
લેવું જ્નેદએ. મીડું પાણી સાથે મળી જાય એટલે ખહાર કાઢી 
લીધેલા સુતરને પાણીમાં જ નીચોવી પછી તેમાં દાખલ કરવું અને 
ફરી અર્ધો કલાક ઉકાળવું. આમ કરવાથી રગ સારો ચળકાટવાળે 
અને ધોવામાં પાકે! રંગાય છે. ( ડાયરેકટ કલર પ્રત્યક્ષ ર'ગ ) ધોવા- 
માં જ પાકે હોય છે. ભટ્ટીમાં કે ખ્લીચી'ગની ક્રિયામાં તે પાકો નથી 
હેતો. ર'ગાયા પછી સપાટી ઉપરનો રંગ ખીન્ન કપડાને ન લાગે 
તે મારે સુતરતે પાણીમાં નિખારીનેૅ પછી નીચોવી સુકવવામાં 
આવે છે. 


પ્રત્યક્ષ ર'શામાં ઉન રંગવા વિષે. 


ઉત ઉપર્‌ પ્રત્યક્ષ રંગા રંગવા માટે ર્‌ગનું દ્રાવણુ તેયાર કરી 
અને તેને ૪૦૦. સુધી તપાવી ઉન તેમાં દાખલ કરવું, અને દ્રાવ- 
ણને ઉકાળવું. પછી ૧૦ ટકા ગ્લેબર સૌલ્ટ ઉમેરી અર્ધો 
કલાક રંગવું, 

મધ્યમ અને ઘેરા રંગ માટે રગ અને ગ્લોબર સૌાલ્ટ પહેલાં 
નાખે. પછા દ્રાવણુને ઉકાળી તેમાં ઉન રંગો, પછી ર થી પ એસે- 
ટીક એસીડ અગર સોહીયમ ખાઇ સલફેટ થોડે થોડા ઉમેરવે, 
આથી ધણૉખરે રંગ ઉત ઉપર ચદશે. એસેટીક એમીડ અને 
સોડીયમ બાઇ-સલફ્રેટ ઉમેરવામાં કાળજી રાખવી. કારણુ રંગ એક- 
દમ ઉન ઉપર્‌ ચડતો નથી અને તેથી ડાધા પડવાનો સભવ રહે 
છે, એસેટીક એસીડનું પ્રમાણુ વધારે લેવું સારૂં નથી. 

આ રગ ઉન ઉપર્‌ સુતર કરતાં ધે!વામા, પ્રકાશમાં, અને 
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તૈજાખમાં પાકા હેય છે, અને ધસારામાં પણુ તે એસીડ ₹ગ કરતાં 
વધારે પાકા હય જે. 


રેશમ ઉપર પ્રત્યક્ષ રંગ રંગવા વિષે. 


ગ્રત્યક્ષ ₹ંગ રેશમ ઉપર ₹ગવા માટે જે પાણી લઇએ તેને 
કક ભાગ ખાઇલઈ એક્‌ લીકર લેવું અને તેમાં થોર્ડું એસેટીક એસીડ 
નાખવું. પછી દ્રાવણુ ૫૦૦ સુષી ગરમ કરી તેમાં રેશમ રગથું. 
પછી તેમાં ર થી ૪ ટકા એસેટીક એસીડ અગર ૨ થી ૩3 ટકા 
સલ્ક્યુરિક એસીડ ઉમેરી પાણે! કલાક સુધી ર્‌ગવું. પછી ધોવું 
અને એસેટીક એસીડથી ચળકાટી આપવી, આ રગ ધોવામાં પ્રકા 
રામાં અને ધસારામાં ઉન પ્રમાણે જ પાકા હેય છે. 

ખાઈલ્ડ ઓર્‌ લીકર બનાવવાની રીત. 

રેશમના વજન ઉપર્‌ પાંચ ટકા સાણુ લઇ તેમાં ૧ થી 1ર 
કલાક રેશમ ઉકાળવું. આ પ્રમાણે ત્રણુ વખત જુદા જુદા પાણીમાં 
સાખુ નાખી ઉકાળવું. ત્રણે વખતે પીળા ચાકણે પદાથ પાણીમાં 
આવશે. તેમાંથી પહેલા વખતતું પાણી કે'કી દેવું અને બાકીનું પાણી 
રાખવું; તેને બોઇઇલ્ડ એફ લીકર કહે છે. રેરામ રંગવામાં આને 
ઉપયેગ પુષ્કળ થાય છે. બેોદઃઈડ એ લીકરને ખદલે શુદ્ર સાખુ 
પણુ વપરાય છે. અગર ર્ર ટકો શદ્દ સાણુ અને ડે ટકા સરેસ 
અમને તેટલું જ મગફળીનું તેલ આ ત્રણેનું મિશ્રણુ કરી તેને ખુખ 
ઉકાળવું અને પછી ઉપયોગમાં લેવું. 

પ્રત્યક્ષ રંગોના નાસ. 

પ્રયક્ષ રંગોની ઓળખાણુ માટે કટલાક પ્રત્યક્ષ રંગોનાં નામ 
અત્રે આપવામાં આવે છે. ( ૧) કાંગા રૈડ (લાલ) (૨ ) બેનઝે 
'પરપ્યુરાદ*ન (લાલ) (૩) ડેલ્ટા પરપ્યુરાઇન (૪) ઘડિયામીન 
કૂ।સ્ટ ૨: (૫) કાંગોા કેોરી'થ (કથ્થા!₹) (૬) સાલ્પન રેડ 


૮૬ ર્‌ગવાતી કળા. 


(૭) રિક રેડ ( ૮ ) ડાયરેકટ પીંક (ચુલાખી) (૯ ) મિકાડો એરે'જ 
(૧૦) કસો ફ્િનાધ્લ યલો (૧૧) કાસોડાઈન યલો (૧૨) 
કેટન યલો (૧૩) મિકાડે યલો (૧૪) પ્રિમ્યુલીન યલો (૧૫) એઝે 
બ્લ્યુ (૧૬) કાયોજન ખ્લેંક (૧૭) ડાઇરેકટ બ્લ્યુ વગેરે. 

ડાયરેકટ અથવા પ્રત્યક્ષ રંગો છાપવાના કામમાં વિશેષ 


વપરાતા નથી. કાર્‌ણુ કે આ રંગો ધોવામાં તથા પ્રકાશમાં અને 
ઘધસાર!માં કાચા હેય છે. 


છાપવાની રીત* 


રંગને પાણીમાં ઓગાળી ગું૬રતી અગર લેોરતી કાંજી ખનાવી 
તેમાં ભેળવી છાપવામાં આવે છે, પછી ધોયા વગર જ સુકવે છે. 





પાડ 3૪ મે. 
બેઝીક ર'ગો-( ભાસ્મીડ ૨'ગો. ) 


ખેઝ એટલે જેમાં એસીડથી ઉલરા ધમ છે અને રાતા લીટ- 
મસ પેપરને ભુરો કરે છે. જ્યારે બેઝ અને એસીડ ભેગા મળે છે. 
ત્યારે નિચુણુ ક્ષાર થાય છે. જે પદાર્થોમાં બેઝના ધમો હોય તેને 
બેઝીક પદાથે કહે છે. બેઝીક રંગો એટલે જે રંગોમાં બેઝના ધમે 
હોય તેને બેઝીક રંગા કહે છે. 

ખીલીઅન ગ્રીન એ રગ એસીડ અને ખેઝ મળીને થયેલે છે. 
બેઝીક રગો એ આગ તીક ખેઝના ક્ષાર છે. આ રંગોથી સુતર 
પ્રત્યક્ષ રંગોની માફક એમને એમ ર ગાતું નથી પણુ તેને રંગવા 
માટે ટૅતીક નામના પદાર્થોનો પાસ આષવે પડે છે. પરતુ પ્રાણીજ 
રૂષાએ ઉન, રેશમ વગેરે ઉપર આ ર ગેોથી પાસ આપ્યા વગર્‌ 
નીરગુણુ ખાથમાં રગાય છે. 


ખેઝીક ર્‌ગો. “હા” 


સુતરને નીચેની ત્રણુ રીતોથી પાસ આપવામાં આવે છે; (૧) 
ટૅનીન (૨) ટરકીરેડ એપલ અથવા સાખુનો પાસ (૩) 'ખીન્ન . 
રંગોનો પાસ. એ સિવાય જસત અને કલાઇના પાસ પણુ અપાય છે. . 

સુતર્‌ને ખેઝીક રંગોથી રગતાં પહેલાં તેને સોડાએશના દ્રવ્યમાં 
સારી પેઠેં ઉકાળીને ધોઇ નાખવું ન્નેઇએ. જે ચળકતા વર્ણી રગવા 
હેય તો તેને નિખાર્વાની જરૂર પડે છે. પણુ ગળી જેવા ઘેરા રગને. 
ખદલી કાળા રંગો ર્‌ગવા માટે સુતરને નિખારવાની જરૂર પંડતી 
નથી. ઉપરની 'કોઇધપણુ રીતે પાસ અપાયા પછી નીચેની રીતે સુત- 
રને રંગવામાં આવે છે. 

એક જુદુ'જ ર્‌ગમ'જ્જન તેયાર્‌ કરવું અને તેમાં રંગના દ્રાવ- 
ખુને થોડા થોડા જથામાં થોડે થોડે અતરે ઉમેરવો, જેથી કરીને 
રંગ એકસરખો રંગાય છે. જે રગ એવે હોય કે તેનાથી વણ 
એકસરખો ચડૅ નહિ' તો મજ્જનમાં થોડોક એસેટીક એસીડ ઉમે- 
રવો. સુતરતે સામાન્ય ઉષ્ણુતામાને અથવા તેથી સહેજ વધારે ઉ'ચા * 
ઉષ્ણુમાને દાખલ કરવામાં આવે છે; અને ઉષ્ણુતામાન ધીમે ધીમે 
પ૦ થી ૬૦ સેન્ટીગ્રેડ સુધી વધારીને વ થી ૧ કલાક સુધી રગ- 
વામાં આવે છે, પછો તેને સુકવવામાં આવે છે. રગ્યા પછી ધોવાની 
જરૂર નથી. વળી રગ્યા પછી ટેતીનના દ્રાવણુમાં પસાર કરવાથી 
રગ સાણુમાં અને ઓલ્કોહેલમાં પાકે થાય છે. 

ખેઝીક ર્‌ગા રંગ્યા પછો તેમને વધારે પાકા કરવા મારે ટેનીન 
અને એન્ટીમનીનું દ્રાવણુ કે જેમાં ૧૦૦૦ લીટરે ૧॥ થી ર૨ કીલે- 
પ્રામ સલક્યુરીક એસીડ ઉમેરી તેમાંથી પસાર કરવું. આ મન્જન 
જેમ વધારે ગરમ હરો તેમ વધારે પાકે થશે. પરતુ તે વધારે ઝાંખો 
આવશે. છેવટે સુતરને ધોધને સાબુ આપવે।. 


ખેઝીક ર્‌ગો પ્રકાશમાં ખીલકુલ પાકા નથી અને સાણુમાં પણુ 


ધણા પાકા નથી. પ્રત્યક્ષ રંગોની માર્ક આ રંગા પ્રસરીને ધોળી . 
જગ્યા બગાડતા નયી. તેથી તે છાપવાના કામમાં ધયુ। વપરાય છે.. 


#₹##€ રંગવાની કળા. 


“જ્યારે આ રંગોને ટેનીનના પાસથી ધાતુના ક્ષારોતી મદદ વગર્‌ 
ર'ગવામાં આવે અથવા સાખુના પાસ ઉપર રગવામાં આવે છે તો 
“તે પ્રકાશમાં ખીલઝુલ પાકા હેતા નથી. 

શણુ રંગવા વિષે--શણુને પણુ સુતરતી પેઠે પાસ આપીને 
એઝીક રગાથી રંગવામાં આવે છે. ર₹ંગવાની રીત સુતર પ્રમાણે. 

જૂઠ ર'ગવા વિષે--જૂઠ રંગવા માટે તેને કોઇપણુ પ્રકારને 
'જાસ આપવો પડતો નથી ₹ંગમજજનમાં કાંધ્પણુ ઉમેર્યા વગર 
' ઉકળતે ઉષ્ણુતામાને રંગવામાં આવે છે. પછી ધોઇ સુકવવામાં આવે 
“છે. જુટેના રેષાએ ટેનીનનો પાસ આપેલા સુતરની માફક વતે છે. 


ઉન રંગવા વિષે:--ખેઝ્ીક રંગોને ઉન સાથે ધણીજ પ્રોતિ 
છે. તેથી કરીને તે નિરગુણુ મજ્જનમાં ધણી સહેલાધ્થી રંગાય છે 
“ને પાણી ઘણું કઠણુ હોય તો રગ ચૂસાતો નથી. માટે તે વખતે 
રંગમન્જનમાં એસેટીક, હાઇડ્રોકલેોરીક, અથવા સલ્ક્યુરીક્ર એસી- 
ડથી લગાર આમ્લ કરીને રમવું. પણુ ખહું આમ્લ ન થાય તેવી 
કાળજ રાખવી; કેમકે વધારે એસીડ ઉમેરવાથી પણુ રંગ ચૂસાતે! નથી. 

હવે રગવાની રીત એવી છે કે--ર'ગમનજન બનાવીને જરા 
આમ્લ કરવું અને તેમાં રંગનું દ્રાવણુ ઉમેરવું. પછી તેમાં પલાળેલી 
ઉનને દાખલ કરવું અને ઉષ્ણુતામાન ધીમે ધીમે ઉકળતાં સુધી લઇ 
જવું અતે તેમાં ૧૫ થી ૭૦ મીનીટ સુધી ઉકળતામાં ર્‌ગવું. પણો 
'ઉષણુતામાન કમતી કરીને ૬૦ થી ૭૦ ઉષ્ણુતામાન સુધી ગરમી રાખવી. 
પછો ઉનને ખહાર કાલરીને ધોઇ નાખવું. મજ્જનને દૅ'ડું કરવાની 
રીત એ છે કે તેમાંથી થોડોક ભાગ કાઢી નાખીને ઉષ્ણુતામાન 
૪૦ સેન્ટીગ્રેડ થાય «યાં સુધી £'ડુ' પાણી ઉમેરવું અને પછી તેમાં 
લગાર સાખુ ઉમેરીને ઉનને ૧૦ મિનિટ વધારે ફેરવી ધોધને સુકવી 
રેવું; તેથી સારી ચળકાટી આવે છે. 
ખીજ રીત એવી છે કે રંગમજ્જનને આમ્લ ફરવામાં આવતું 
'-નથી અને વણું ચળકતો કરવા માટે ર થી ૪ ટકા સાખ ઉમેર- 


એઝીક રંગો. (હ 


વામાં આવે છે. જે રંગો જસતના ક્ષાર છે, તેને રગતી વખતે 
સાણુ ઉમેરવો નહિ; કારણુ કે જસતને સાણુ ચીકણા થઇને ચૉંટી 
#તળય છે અતે ડાધા પડે છે. 

શ્ષ્મ ર'ગવા વિવેઃ--ઉન કરતાં પણુ રેશમ ખેઝ્ીક રંગોને 
વધારે જલદી ચૃસે છે. રેશમને બેઝીક રંગોથી નિર્મુણુ અથવા 
આલેલાધન કે સહેજ આમ્લ મજજનમાં રગાય છે. રંગવા માટે 
એકલું પાણી અથવા સાખુનું દ્રાવણુ કે રેશમને ધોઇ કાઢેલા પાણીથી 
(બોધલ્ડ એફ લીકર ) કે સાખી ૧॥ થી ૨ ટકા સુધી વાપરવામાં 
આવે છે; અને ળોઇલ્ડ ઓકે લીકર સેંકડે ૧૦ ટકા સુધી લેવામાં 
આવે છે. જ્યારે રેશમને આમ્લ મ'૦જનમાં ર'ગવામાં આવે છે, ત્યારે 
રગમજ્જનનાં ૧૦ લીટર્‌ પાણીએ ૩ ટકા એસેટીક એસીડ અથવા 
સલ્કરીક એસીડ ઉમેરવામાં આવે છે. રંગમન્જનમાં રગનું દ્રાવણુ 
ધીમે ધીમે ઉમેરવામાં અથવા એકદમ ઉમેરવામાં આવે છે. ઉષ્ણુતામાન 
૬૦ થી ૮૦ સુધી અથવા ઉકળતાં સુધી કરવામાં આવે છે. ર્‌ગ્યા 
પછી રેશમને પાણીથી ધોધને નિખળ એસીડના મ'જજનમાં ચળકાટી 
આપવામાં આવે છે. 


ખેઝીડ રંગ છાપવાની રીતઃ 


૧૦ ભાગ રગ. 

પ૦ ,, ગરમ પાણી ઓગાળવા માટે. 
#? ગુદરતી લાઇ. 

$૦ ,, એસેટીક એસીડ. 

## ટનીક એસીડ. 


છીંઇ૦ 


5 





૪૫૦ 


આ મસાલાથી છાપીને સુકવવું. ત્યારઆાદ ઉકાળવું અને પહો 
દડા પાણીમાં ફેટકડો ૧ ભાગમાં તારવીને સુકવવું. 


દે૦ રંગવાતી કળા. 


બેઝીક ર'ગાનાં નામ# 

એેઝીક રંગોની એળખાણુ માટે કેટલાક બેઝીક રંગાનાં નામ 
અત્રે આપવામાં આવે છે:--(૧) મેજેન્ટા (૪ીરમજ) (ર) મેજન્ટા 
ખ્લ્યુ (વાદળી) (૩) મેજેન્ટા યલો! (પીળે) (૪) રેડામીન) (ગુલાબી) 
(પ) ન્યુટ્રલરેડ (લાલ) (૬) સેફ્નાઈન (ગુલાબી) (૭) કાંસોડાઇન 
(લાલ) (૮) કફાસસાધઇન ઓરે'જ (નારગી) (હ) બેનઝાો ફ્લાવાઇન 
(૧૦) ઓરીમાઇન યલો (૧૧) થીઓએફલાવાધઇન (૧૨) મેલાકાઇટ 
ગ્રીન (૧૩) વિક્ટોરીયા બલ્યુ (૧૪) મેથીલીન ખ્લ્યુ (૧૫) રોઝા 
ગેતીલાઈન ખ્લ્યુ વગેરે, 


પાડે 3પ સે. 
તેજાબી ૨'ગઃ ( એસીડ કલર) 


ઉન ર્‌'ગવાની રીંતઃ--પ્રત્યક્ષ રગના પાઠમાં આપણે શીખી 
ગયા પ્રમાણે ઉન ર્‌ગવા માટે ખાસ કરીને એસીડ કલર વપરાય 
છે. તેની સાથે “ ગ્લોબર્‌ સોલ્ટ ' અને સલ્ક્યુરીક એસીડ અથવા 
એેસેટીક એસીડ એ ખેમાંથી કે!ઇપણ એક એસીડને ઉપયોગ કરવો 
પડે છે, જેતું પ્રમાણુ આ પ્રમાણે હેય છે.--રંગ ર૨ થી પ ટકા, 
ગ્લોબર સોલ્ટ ૧૦ થી ૨૦ ટકા અને એસીડ ર થી પ ટકા. 

જે રગ ચદરાવવે હેય તે ર્‌ં ગની નનતના, તે આછો કે ઘેરે 
અનાવવે હે।ય તેના, તેમજ ઉનની નાતના પ્રમાણુમાં આશરે ઉનના 
વજનના હિસાખે ર થી પ ટકા સુધી રંગ લેવો. ઉનને પાણીમાં 
નાખીને સહેજ ઉનું કરવું. ( ઉકાળવું નહિ ) અને ઉન કાઢી લેવું. 
દવે રંગનું મિત્રણુ તેયાર કરવું. પ્રથમ ગ્લોખબર સોલ્ટને ઠંડા પાણીમાં 
અરાખર્‌ મિશ્ર કરવું એક જુદા વાસણુમાં રંગને પાણી સાથે બરાખર 
ખોગાળવો અને એ રંગનું મિશ્રણુ ઉપર જણાવેલા ગ્લોભર્‌ સેોલટ- 


તેન્નખી ર્‌ગ. “હ 


વાળા મિશ્રણુમાં નાખવું, તેને બરાબર હલાવીને તેમાં ઉન ખોળવી 
અતે એક સરખી ડ્રેર્વવી, જેથી રગ એકસરખો ચટે, પછી વાસ 
ણુને ચુલા ઉપર્‌ મુકવું, સાધાર્‌ણુ ગરમ થાય એટલે તેમાંથી ઉનને 
બહાર કાઢી લઇને તેમાં જેટલું એસીડ નાખવાનું હોય તેના ચોથા 
ભાગનું એસીડ ઉમેરવું. પછી ઉનને તેમાં ખોળવી અને ફેરવ્યા કરવી. 
આ પ્રમાણે ૧૫ મિનિટ સુધી ગર્‌મ કર્યા બાદ ખીજ વખત એસી- 
યનો ચોથા ભાગ નાખવો અને ઉનને ઉલાવ્યા કરવી. આવી રીહે 
દર પ'દર્‌ મિનિટે એસીડ ઉમેરીને ઉનને હલાવતા રહેવું. એસીડનેો 
છેલ્લો ભાગ નાંખ્યા પછી પદર મિનિટ મીશ્રણુ અને ઉનને ગરમ 
થવા દધ્ને પછી ર્ન.ચે ઉતારી લઇ ઉન નીોંચોવી નાખવી; અને તેને 
ઠયા પાણીમાં ઝબોળી પછી સુકવી નાખવી. એસીડ થેોડે થોડે ચાર 
વખત ઉમેરવાનું કાર્ણુ એ છે કે એસીડના સંગાથ રગ તરત 
ઓગળવા માંડે છે. ઉનમાં રંગને તરત ચુસી લેવાનો ગુણ છે તેથી 
એક સાથે એસીડ નાખીએ અને ઉનને એકદમ સરખી રીતે ફેરવવામાં 
ગફલત થાય તો એક જ ડેંકાણે રગના ધાખા પય્વાનો સ'ભવ રહે છે. 

ઉનને રગતી વખતે ખાસ પ્યાનમાં ર્‌ાખવું કે ૧૦૦ હીપ્રી 
કરતાં તાપની ગરમી વધવી ન્નેધએ નહ. કાર્‌્ણુ ઉન વધારે ઉકાળ- 
વામાં આવે તો તે લોચા જેવી થતી નનય છે, અને તાર એકખીન્ન 
સાથે ચૉંટી “નય છે અને સ'કેોચાય છે. આમ હેોવાથી પાણી 
છણુછણુતું ન થાય એટલી કાળજ રાખવી. ધીરા તાપે એક કલાકે 
સુધી ઉનને રગ સાથે ચુલા ઉપર્‌ રાખવું જેધ્એજ. તેથી રગ 
તેના ઉપર્‌ પુરેપુરો ચઢવા પામે. 


રેશમ ઉપર એસીડ ર૨'ગા ર્‌ંગવાની રીત, 


૧૦૦ રતલ રેશમ માટે ૪૦ ગ્યાલન પાણી લઇ તેમાં રગ 
એગાળે અને પછી ખરાબર ૨ રતલ એસેટીક એસીડ અગર રૈ 
રતલ ગધક્નો તેજાબ ( સલપ્યુરીક એસીડ) નાખી રૅશ્મને અધો 


રૈ ૨ગવાની કળા. 


ક્લાક ફેરવે. એટલા વખતમાં પાણીને ખદખદાવ્યા સિવાય ઉકળતું . 
રેણેવા દેવું. 


રેશમ ઉપર એસીડ ૨'ગ છાપવાની રીત. 

૨૦ ભાગ રંગને 

૧૮૦ ભાગ ગરમ પાણીમાં પીગાળોે અને પ્રથમ 

૬૦૦ ભાગ ગુદરની લાહી નાખી પછી 

ર૦ ભાગ પેટકરીને 

૧૮૦ ભાગ પાણીમાં ઓગાળીને નાખો કે જેથી બધું મળી 
#નય અને લન્નર ભાગ થાય. 





૧૮૦૦ 
આ મસાલામાંથી છાપી એક કલાક વગર દબાણે ખાફે આપે!. 
અને થોડાક પાણીમાં તારવી તરતજ સુકવે. 


એસીડ ૨'ગાથી સુતર ર્‌ગવા વિષે. 


એસીડ રંગથી સુતર અથવા સુતરાઉ કાપડ સારી રીતે રંગી 
શકાતું નથી. માટે ખન્નરમાં આ રંગને કાચા રંગ તરીકે વેપારી 
લેકે! એળખે છે. જે અ! નનતના રગ સુતર ઉપર રંગવા હેય તે 
મીડુ' ફટકડી, એસેટીક એસીડ, આ પદાથોની મદદથી રંગી શકાય 
છે, પણુ પાણીમાં ધોવાથી એકદમ નીકળી નય છે. માટે આ રંગોને 
હૃપયોગ સુતરાણ કાપડ ર્‌ગવા માટે થતો નથી. 

એસીડ ૨ગોાના નામ. 

(૧) પીકરીક એસીડ (પીળે) (૨) ર્નપથેોલ યલે! (૩) ફૂારટ 
યક્ોછ (૪) બ્િલિય'ટ યલોએસ (૫) મેટાનીલ યલો ($) એઝેઇ- 
ચમસીન (૭) કોચીનિયલ સ્કાર્લેટ (૮) ફાસ્ટ રેડ ખી (૯) એસીડ 
આાઉન (૧૦) વુલ ખ્લેક (૧૧) વિક્ટોરિયા બ્લેક (૧૨) ક્રેમોટ્રીપ 
૨ આર્‌ (લાલ) (૧૩) એસીડ મેજેન્ટા (૧૪) એસીડ ફબાઇમ 


એલીઝરાધન રેડ. ન. 


(૧૫) એસીડ કુકંસાધ્ન (૧૬) પ્રિલિંગ રેડ (૧૭) આલ્કલી ખ્લ્યુ 
(૧૮) સોલ્યુખલ ખ્લ્યુ (૧૯) વોટર ખ્લ્યુ (ર૦) પેટ'ટ ખ્લ્યુ (૨૧) 
ઇનડયુલીન (૨૨) એસીડ વાયોલેટ (૨૩) વુલ વાયોલેટ (૨૪) 
વિઓલાર્માન (નન'બલી) (૨૫) વુલ ગ્રે વગેરે. 





પાડે 3૬ સે. 
એલીઝરાઇન રેડે. ( વિલાયતી પદ્ધતિ ) 


આ રગ ખહુંજ પાકા હોય છે. માટે તેનો ઉપયોગ ધૈોલી- 
આની કીનાર્‌ તથા શર્ટિ'ગમાં તેમજ એવા પ્રકારના કાપડમાં આ 
રગનો ઉપયોગ થાય છે. જેમને મોટા પાયા ઉપર આ રંગતું કામ 
કરવાનું દોય તેમના માટે નીચે દર્શાવેલ પ્રમાણુ લઈ કામ કરવાથી 
સારૂ પરિણામ આવશે. 


પહેલી ક્રિયા, 


સુતરને સોડા ખબોઇલ્ડ ( સોડામાં બાષ્દી લેવું ) કરી લેવું. બીજી 
ક્રિયા તેલ આપવાની. આ ક્રિયામાં ટકીરેડ નામના તેલનો ઉપયોગ 
કેરેવોા। પડે છે. 


ટર્કી રેડ તેલ બનાવવાની વીત? 


પાંચ મણુ દીવેલ લેવું અને તેમાં ૧૫ રેર ગધકનેો તેજ 
૧૬%૪* ટવાડલનોા ધીમે ધીમે ઉમેરવો અને લાકડીથી હલાવતા જજું. 
સા ક્રિયા લગભગ ૧૨ કલાક સુધી કરવી. ગધકનેો તેન્નખ એકેદમે 
મેળવી દેકા નહિ, પણુ ધંમે ધામે મેળવો, આ મિશ્રણુને ર૪ 
કલ।5 ચાખી મૃડવું અને ત્રીનન દિવસે પાંચ મણુ ગરમ પાણી ૧૧૦” 
કેરનલ:૪ટવાઇ' તે [ભશ્નણમાં મેળવવં, મિશ્રણને એક કલાક સુધી 
હલાવવ અને ર૪ કલાક સુધી રાખવું. પછી ઉપરનું તેલ કાઢી લેવું 


છૈ# રગવાની કળા. 


પછી ખે મણુ પાણીમાં ૧૫ શેર્‌ સોડાએશ નાખી તે પાણી ધીમે 
ધીમે ઉમેરવું અને હલાવતાં જવું. આ ક્યા ૧૨ કલાક કરવી. 
સોડાનું પ,ણી ઉમેર્યા પછી ૨ર શેર એમોનિયા લિકર મેળવવે।. ને 
દિવેલ કચરાવાળ' મેલું હશે તો ગધકતે! તેન્નબ મેળવ્યા પછી પ 
શેર મીડું' તેલ તેમાં મેળવવું. એક પ્યાલામાં પાણી લઇ તેમાં ટર્કી રેડ 
તેલનું એક ટીપું નાખવું એટલે પાણી દૂધ જેવું સફ્રદેદ ચશે એટલે 
તેલ સારૂં તેયાર થયું છે એમ સમજવું. 
સુતરને તેલ કેવી રીતે આપવું. 

દ મણુ પાણી લઇ તેમાં રં મણુ ટર્કરેડ તેલ ઉમેરવું. પછી 
ર મણુ પાણી લઇ તેમાં મૃળ મિશ્રણુમાંથી ૧ લોટર તેલ લઇ તેમાં 
બાખવું અને તેમાં ૧ર શેર ઝુતર લઇ ત્રણુ વખત ફેરવવું અને 
નીચોવવું. પછીના ૧૮ શેર સુતર માટે રૈ લીટર મૃળ મિશ્રણુ લેવું. 
આ પ્રમાણે સુતરતે તેલ આપવું. 

ત્રીજ અને ચોથી ક્રિયા ખીજ કિયા પ્રમાણેજ કરવી. 

પાંચમી ક્રિયાઃ--એશ્યુમિનિયમ સલકૅટ ર્‌ડ્ મણુ લેવો અને 
તે ૧રવ૦ ૨ ગરમ પાણીમાં એઓગાળવેો અને નિપાત પડવા દેવે।. 
પછી ૧૦ શેર સોડાએશ પાગીમાં ઓગાળી ધીમે ધીમે એક કલાક 
તેમાં ઉમેરવો. આ મિશ્રણુ ૧૦' ટવાડલનું ખનાવવું. આ મિશ્રણુમાં 
સુતર એક રાત પડી રહેવા દેવું. બીનન દિવસે સુતર કાઢી લેવું 
અને તેને નીચોવી સુકવી દેવું. 

હ ક્યા:--૧૦૦ શેર સુતર માટે ૪ શેર ચૌક લેવો અને 
૧૨૦” સુધી પાણી ગરમ કરી તેમાં ચોક નાખવો અને તેમાં 
સુતર્‌ ૧૦ મીતીટ સુધી ફેરવવું. 

' સાતમી ક્રિયાઃ--સુતરને પાણીમાં સારી રીતે ધોઇ નાખવું. 
' આદમી ક્રિયાઃ--રંગવું-૧૦ શેર્‌ એલીઝરીન 1 1 ૩ 1ર. 
8 ચ; વિગેરે જે રગ વાપસ્વો હેય તે લેવો. ટ્રે કલાકે દૅ'ડામાં 


રૅપીડ કાસ્ટ રંગો છાપવાની રીત. લ્પઃ 


ર્‌ગવુ' અને પછી ધીમે ધીમે ગરમી ૧૨૦” ? સુધી વધારતા જવી 
અને ૧૩ કલાક સુધી કામ કરવું. પછી ગરમી ધીમી પાડવી અને 
ડં કલાક કામ કરવું. પછી નીચોવી સુકવવું. 

રગ્યા પછી ૧૦ પૌન્ડના દાબમાં સુતરને સ્ટીમ ( વરાળ ) 
આપવી. આ ક્રિયા રડ્ટે કલાક કરવી. 


પાઠ 3૭ મો. 
રેપીડ ફાસ્ટ ર'ગો છાપવાની રીત. 


(૧) રૅપીડ ફાસ્ટ રેડ 1ર, સ્કારલેટ અને એરે'જ 1ર131 માટે 
નીચે પ્રમાણે છાપવાની લાહી બનાવવી. 
પ ભાગ રેપીડ ક્‌સ્ટ ર્‌ંગ 
૨ ,, કેરટીક સોડા 
૧૦ ), સાખુ 
૧૫ ,, ગરમ પાણી 
૬૮ ,, ચુદરની લાહી 





૧૦૦ ભાગ 


(૨ર) રૈપીડ દ્રાસ્ટ રેડ ઉ-, અને એરેજ 1રઉ માટે નીચે 
પ્રમાણે છાપવાની લાહો બનાવવી. 
પ ભાગ રૅપીડ ક્‌ારટ રગ 
૨ ,, કૅસ્ટીક સોડા 
૧૦ ,, સાબ્રુ 
૧૫ ,, પાણી 
૬૮ ,, ચુંદરતી લાહી 





૦૦ 


હદ રગવાની કળા. 


(2) રેપીડ દ્રાસ્ટ યલે ૧ € 11. માટે નીચે પ્રમાણ લાહી 
બનાવવી. 


૧૦ ભ્રાગ રૈપીડ ફાસ્ટ રંગ 

૩ ,, કૅસ્ટીક સોડા 

પ ,, ન્યુટ્રલ ક્રેમેટ સોલ્યુશન 
૧૦ ,, ગરમ પાણી 
૭ર્‌ ,, સુદરતી લાહી 





૧૦૦ ભ્રાગ 
(૪) રૈપીડ ફૂસ્ટ ગ્રીન 
૧૦ ભાગ રેપીડ ફાસ્ટ રંગ 
૩ ,, કૅસ્ટીક સોડા 
ક »% સામુ 
૧૫ ,, પાણી 
દહ ,, ચગુદરતી લાહી 





૧૦૦ ભાંગ 
ગુ'દર્ની લાહી બનાવવાની રીત. 


૧૮૦૦ ભાગ ગુ'દરનતી લાણી 
ર૦ ,, કૅસ્રીક સોડા 


ન્યું2લ ક્ોસેટ સોલ્યુશન? 


૧૫૦ ભાગ ખાઇકીમેટ એક્‌ સોડા. 
૫૦ ,, કૅસ્ટીક સોડા. 
»# પાણી, 


૮૦૭ 


રરર 


૧૦૦૦ શઊ્ઞાગ. 


શપીડ ફ્રાસ્ટ રંગો છાપવાની રીત. 


૧ ભાગ કેસ્ટીક સોડા, 
૨ ,, પાણી. 





૧ ભ્રાગ સાબુ. 
૨ ,, પાણી, 
ઉપર્‌ ખતાવેલા રંગો છાપવામાં બહુ જ કાળજ રાખવી જેઇએ. - 
પ્રથમ શરૂઆતમાં રગ સારા અને પાકા નહિ થાય તોપણુ ગસરાવું 
નહિ. અનુભવ વધતો જશે તેમ કામ સારૂં થશે. 
છાપ્યા પછી સલશક્યુરીક એસીડ પાષ્યી સાથે મેળવી તેમાં 
ધ્રોવું. પછી સાખુમાં ઉકાળવું એટલે છાપેલો રગ તેજદાર્‌ થશે. 
ધોવામાં ખાસ કાળજી રાખવાની જરૂર છે; કારણુ કે તેમાં રંગઃ 
ઉતર્વાને સભવ રહે છે. 





રેપીડ ફાસ્ટ રગાનાં નામ 
(૧) રેપીડ ફાસ્ટ યલો 2 ઉ. રૉ. પાવડર 


(૨) ,, )», એરેૅજ 1ર. 1. ,, 

(૩) ;,, ») એરૅજ 1ર. ૦. ,, 

(૪) ,, »,# એરે 1... 11. ,, ન 
(૫) ,, », રેડ ૦. 2. પ. મુ 

(૬) રેપીડ ફાસ્ટ રેડ 1ર. 11. પાવડર ી 
(૭) 99 99 રડ ઉ. 4-૦). 77 ક 
(૮) ,, 0# રેડ 4. 43. ,, 

(૯) 99 99 ત્રોન ૩૨ 99 

(૧૦) 97 22 ખ્લ્યુ. ઝે. 92 





ન્ન ₹ગવાની કળા. 


એનીલીન સાલ્ટથી (પતરીને કાળે ) છાપવાની રીત, 
નીચે ખતાશ્યા પ્રમાણે મસાલો તેયાર કરવો. 


એતીલીન નીલ્ટ ૩ તોલા 
પોટાશ કલેરેટ ૧ ,, 
મોર્થુથુ ઝા 8 
 ગુદર છરે ,, 
પાણી ફ્પ્‌ 


પ્રથમ ઝ૬૨ પાણીમાં ઓગમાળવે।. પછી સવ વસ્તુ જુદી જુદી 
વાટી લેવી અને ગુ'દર્‌માં શેળવી પેસ્ટ તયાર્‌ કરવી. પછી છાપી 
તડકામાં સુકવવું એટલે કપડા ઉપર્‌ લીલો રગ આવશે. પછી 
પાણીમાં ધોવાથી કાળા રંગ બનશે, પાણીથી સારી પેઠે ધોઈ નાખવું 
જર્‌રનું છે. 


જબવલવમાસા-૦ છે કરુ છે 2 


પેટલાદ ઉઘયોગશાળામાં રંગાયેલા નમુના. ન 


પાઠ ૩૮ મો.” 
પેટલાદ ઉઘાગશાળાસાં ૨ગાચેલા નસુના. 


પ્રત્યક્ષ રગો* (ડાયરેકટ ) કાચો* 
(૧) લાલ-કાચો ૬ 8. (બાયર) ૪% 
લાલ ₹ગ શિવાજી ૭ાપ ૪૪ * સે[ડા 
ગરમ પાણીમાં એગાળી _ ગલેોબ સોલ્ટ ર૦. 
દડા પાણીમાં રગેલો. : | ૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલો 
(૨) પીળે-કાચે। (૮) ચુલાબી 
પીળો શિવાજી છાપ ડર ' કોટન રેડ ૧૨ ઝિ (1. 
ઉપર્‌ પ્રમાણું રગેલેો. 1.. 3.) % પ 
(ર) વાદળી-કાચો 4 લ ૨ 
વાદળી શિવાજી છાપ ૩... ઝલોબરે સોહે ર૦ 
. - ઉપર ગ્રમાણે રગેલ્ષો. ૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલે।. 
(૪) કાચો લાલ મિશ્ર સમા 
લાલ ર₹ંગ શિવા ૭ાપ : ી " 
થય, કે જજ દ ઝે 
ઉપર્‌ પ્રમાણે રગેલોા ડર. : (૧) નાર્‌ રી કાચા _ ર 
લાલ રગ (શિવાજી) ૪. 


પોન ત. 2. ૦ણ મામ તળ, 


૫) લાલ 

. કોટનરેડ ૧૨ ]3. ( 4. ! પીળા રગ ( શિવાજી) ૨%/ઃ 
.. 33.) ૪% ગરમ પાણીમાં ઓગાળી 
સોડા ર! સાધારણુ ગરમ પાણીમાં 
ગ્લોબર સાલ્ઢ ૨૦/ | રગેલે 
૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલે।. (૨) લીલ્લો કાચો 

(5) પીળા પીળો રગ (શિવાજી) ૨. 
પ્રિમ્યુલિન ( કેસેલા ) ૨% વાદળો રંગ (શિવાજી) ૨, 

ડા ર ઉપર પ્રમાણે ર્‌ગેલે. 

ગ્લોબર સાલ્ઢ ૨૦૪ (૩) જ'અુખા કાચો * 

' ૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલે. લાલ રંગ (શવાજી) ૨5/ 

(૭) વાદળી ' વાદળી રમ (શિવાજી) ૨? 


* “ભિલિયન્ટ ખેન્ઝોબ્લ્યુ _ ઉપર પ્રમાણે રગેલે. 


૧૦૦ 


(૪) કળે કાચો 
લાલ રગ (શિવાજ) ૧૩% 
પીળો રગ (શિવાજ) ૨% 


વાદળી રગ (શિવા#૪) ૩% 


ઉપર પ્રમાણે રગેલે 
(૫) નારગી 
પ્રત્વેક્ષ ૨ગ 
(૬) લીલે! 
બ્રિલિયન્ટ બેન્ઝો”યુ 


૬. 1. (બાયર)ઝ ૩3૩% 


થિઓડ્લેવિન 5(કસેદા)ર% 


શ ૦7 
સાગ જે 
ગ્લોબર સૌલ્ટ ર૦ 


૧ કલાક ઉકળતામાં ર્‌ગેલો. 
(૭) 'બુએ રગ 

કેશન રડ, ૧૨ ડે. (ઉ. 

[.. 4.) ૩૮ 

બ્રિક્ષિયન્ટ બેન્ઝેઃબ્લ્યુ 


૬. 4. (બાયર) ર૨. 
સોડા ૨% 
ગ્લોબર્‌ સૌલ્ટ ર૦્જ 


૧ કલાક ઉફળતામાં ર્‌ઝેલેો, 
(૮) કળેા રગ 

ડાયરેકટ ” લેક” ૩7 

સોડા ૨7 

ગ્લોબરે સે,ક્ટ : ૨૦% 


# 5 


વૈ. કિ) 


ર ગવાતી કળા. 


'“કોટનરેડ ૧૨ ઝિ (3. 
 ઝિ.)ે . ૪૦ 
થિઓ[્લેવિન 5(કેસેલા)ર% 


 શેડા * ૨% 
ગ્લોબર સાલ્ટ ર૦ 


૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલે।. 


( ડાયરેકટ ) ચાલુ, 


૧ કલાક ઉફળતામાં રગેલે।. 


(૯) લવડર * 
કોઢન રેડ ૧૨ ઝિ. (10. 
1... ડિ ) ટ 


જ્રિલિયન્ટ બેન્ઝોખ્લ્યુ 

૬, 4. (બાયર) રે 
સેડ ૨6 
ચ્લોબર્‌ સાલ્ટ ર૦? 
૧ કલાક ઉકળતામાં ર્‌ ગેલે. 


(૧૦) રાખોડી 


ડાયરેકટ ખ્લેક (ળ1.1..ઝિ. 


૧/7 

દ /૦ 

સોડા . ૨% 
ગ્લોબર્‌ સૌલ્ટ ર્મ્જ 


૧ કલાક ઉકળતામાં ૨ ગેલે. 


૧૧ કેસરી 


કે.ટન રેડ ૧૨ ડિ. (1. 
1. ડે, ) ૨ 
થિક્ઞદ્લેવિન (કેસેલા) ૩% 


પેટલાદ ઉદ્યોગશાળામાં રગાયેલા નમુના. ૧૩૬ 





સોડા ૧૭ ગ્લોબર સોલ્ટ ૧૦% 
ગ્લોબર્‌ સૌલ્ટ ૧૦% $૦ €. એ રગેલે!. 
૧ કલાક ઉકળતામાં રગેલો. | (૨) પીળે 
4/૧૨) દૂધીએ થિઓપફ્લેવિન 5. (કેસેલા) 
થિઓફ્લેવિન5(કેસેલા)ડ્ે% ક્‌ ૨% 
બ્રિલિયન્ટ બેન્ઝાખ્લ્યુ : ક ૨ 
૬. ઝિ. (આયર) જ ૬૦ €. એ રગેલે!. 
સોડા ર% | (2) આછો વાદળી 
ગ્લોબર સોલ્ટ ૨૦% બિલિયન્ટ ખેન્ઝોખ્લ્યુ 
૧ કલાક ઉકળતામાં ₹ગેલે!. $. 3. (બાયર) ર 
ગ્લાબર સોલ્ટ ૧૦% 
પ્રત્યક્ષ રગાથી ઉન ર્‌'ગવા $૦ €. એ રગેલો. 
(૪) વાદળી 
વિષે. ડાયરેકટ ખ્લેક ( ]. 1.. 
(૧) લાલ 3.) ૩%/ 
કોટન રેડ ૧ર 3. (]. ગ્લાબર સોલ્ટ ૧૦%/ 
[.. કિ.) ટ ૬૦ €. એ રગેલે. 


પ્રત્યક્ષ ર'ગ (ડાયરેક્ટ) ચાલુ, 
પ્રત્યક્ષ રંગોથી રેશમ ર'ગવા | (ર) પીળો 
વિષે. થિઓક્લેવિન 5 (કેસેલા) 


ક 
( 1 લાલ પ ૦ 
(૧) રાતા લા ગ્લોબર્‌ સોલ્ટ ૧૦૦% 


કેટનરેડ ૧૨ 4. (4. ૬૦ €. એ ર્‌ગેલે. 
1[.. 3.) ૦/૦ (૩) વાદળી %* 
ગ્લાખર્‌ સોલ્ટ ૧૦૭ ખ્રિલિયન્ટ ખેન્ઝેખ્લ્યુ 


૬૦ €, એ રગેલે!* ૬ 13. (બાયર 


૧૭ર્‌ રગવાતી કળા, 


બ્રિલિયન્ટ હક્ક 


ગ્લોબર્‌ સોલ્ટ 1૧૦, (ર) ખ્લ્યુ 
૬૦ €. એ રગેલે. 

(૪) કાળે ૬ ઝિ. (બાયરછઈે ૩3274 
ડાયરેકટ ખ્લેક ( ]1. 1.. : મોડું ૨/૦ 
3. ડુ ! ૧ કલાક ઉકાળી ર્‌ ગેલે. 
ગ્શોબર સોલ્ટ ૧૦. (૩) ખાખી 
૬૦ €. એ રગેલે. ્રિમ્યુલીન (કેસેલા) ૩94 


મીઠું 3/3 


પ્રત્યક્વા ૨'ગાથી સુતળા ન 
(યક્ષ ૨ગાથી સુતળ ૧ કલાક ઉકાળી રગેલે. 


૨ ગવા વિષે, (૪) રાતે 
(૧) ખાખી કોટનરૈેડ ૧૨ 3. ( 11. 
ચિઓપ્લેવિત 3.કેસેલા ૩% : 1.. 4.) મ 
મા ઠર ૩. મીર્ડ જુ 3. / ક 
૧ કલાક ઉકાળી રગેલે. ૧ કલાક ઉકાળી ર ગેલે. 





પાઠ 3૯ મે. 
પેટલાદ ઉઘ્યાગશાળાસાં ૨'ગાચેલા નસુના* 
ભાસ્મિક ( બેઝીક ) રંગો. 


(૧) જામલી (૨) આછો “બલી 
મેજેન્ટા લાર્જ ક્રીસ્ટલ્સ ન સેજેન્ટા લાર્જ ક્રીસ્ટલ્સ 
8. 1. (11, 1.. 13.) ૩ 13. 13. (10. 1.. 1.) ૩૦ 
એસેટીક એસીડ ર શએેસેટીક એસીડ રેવ 
ગરમ પાણીમાં એગાળી : ગરમ પાણીમાં એગાળી 


?ગેલે!. રગેલે।. 


“ધેટલાદ ઉદ્યોગશોળામાં રંગાયેલા નમુના. 


(3) આછે પીળે 


થિઓફ્લેવિન 1. (કેસેલા) 
૩5૬7 
એસેટીક એસીડ ૩૭ 


ગરમ પાણીમાં એગાળી 
રગેલે. 

(૪) દૂધીએ પળે * 
થિઓફેલેવિન 1. કિલ) 


ફે. ૦ 
ખએેસેટીક એસીડ ર જે 
ગરમ પાણીમાં ઓગાળી : 
રગેલે. 


(૫) આછે। લીલે! 


મેલેકાઇટ મ્રીન ક્રીસ્ટલ્સ | 


(બાડિશે ) 
એસેટીક એસીડ ૩૦” 
ગરમ પાણીમાં 
ર ગેલા. 

(૬) આછે લીલો 


આ 


મેલેકાધટ ગ્રીન કીસ્ટલ્સ . 


હિં ! 
૨-૦ 


એસેટીક એસિડ ૩૦” | 


[છે 


ગરમ પાણીમાં ઓગાળ 
ર ગેલે!. 


(૭) વેરે વાદળી 


વિકટરોરીઆ બ્લ્યુ ( . 


1.. 13.) 


5 હિ 
ડં 
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એગાળી ! 


૨૦૩ 


એસેટીક એસીડ ૩% 
ગરમ પાણીમાં ઓગાળી 
રગેલે।. 
(૮) વાદળી 

વિકટોરીઆ ખ્યુ વ 
1.. 3.) 

એસેટીક એસીડ રન” 
ર ગેલે।. 


(૯) આછે। વાદળી 
વિકટોરીઆ »લ્યુ ( ]/. 
1.. 4.) ૧... 
થિઓ[ફલેવિન 1 કેસેલાર,. 
એસેટીક એસીડ ૩. 
ગરમ પાણીમાં ઓગાળી 
ર ગેલે. 

(૧૦) આછો કથાધ 
મેજેન્ટા લાજ ક્રીસ્ટલ્સ 
3. 1. (11. 1.. 3.) ૧૦: 
થિઓફલેવિન 1. કેસેલા 
એસેટીક શએસીડ ૩ 
ગરમ પાણીમાં એગાળી 


ગરમ પાણીમાં ઓગાળી 


નાઇન, દાણનગણમતાઇલ, જ.” તસઝિ -- નળાજીન- “*, જાસણજાઇ -૦.“૪૦-૧૦ ૧. “જ, "અ -જ--. ૦% મક. અ મમ 


(૧૧) વાદળી 

મેજેન્ટા લાર્જ ક્સ્ટિલ્સ 
4. ડિ. (4. 1... ઝિ.) ફે. 

થિઓૂલેવિન પેસેલા 


૧. 





“૧૭૪ ર્‌ગવાની કળા. 


વિકટોરીઆ ખ્લ્યુ ( 4. આડીરે : ૧7 
1_. કિ.) શ થિઓડેલેવિન ૧. કેસેલા 
ગરમ પાણીમાં ઓગાળી ૨/6 
રંગેલે।- એસેટીક એસીડ 2% 

« (૧૨) લીલો ગરમ પાણીમાં ઓમાળી 
મેલેકા૪ટ ગ્રીન કોીસ્ટલ્સ ર'ગેલે. 


ભાસ્મિક (બેઝીક) ર'ગો ચાલુ, 
ટેનીનના પાસ આપીને ર૨'ગેલા. 


(૫) કેરે! ન્ન'બુડા 
મેજેન્ટા લાર્જ ક્રીસ્ટલ્સ 


" (૧) વાદળી 
વિકટોરીઆ બ્લ્યુ (1. 


1.. 12.) શ (11. 1.. ઝિ.. ૨% 
એેસેટીક એસીડ રૈ” એસેટીક એસીડ ડ્ર્‌% 
૮૦ “€. એ રંગેલો. | “€.એ રેલો. 

(૨) વાદળી | ($) ઘેરો જાબુડે 
વિકેટોરીઆ »લ્યુ(11.1.. ડિ.) મેજેન્ટા લાજ ક્રીસ્ટલ્સ 


એસેટીક એસીડ રે, | 
૮૦ “€એ ર ગેલેો 
"(2) ખાખી 


(4. 1.. 13.) 6 
એસેટીક એસીડ રે 
૮૦ €.એ રગેલે!* 





એધ્લેવિન ૧. (કેસેલા) | 
ચશિઓક્લેવિન 1 ર 1) (૭) લીલો 
૮૦ ”€.એ રગેલો. બાડિશે ૨. 


(૪) ખાખી 
થિઓફલેવીન 1, કેસેલા : 


જબ 
૪ 


એરેટીક એસીડ ર 
૮૦ “€.એ રગેલે. 

(૮) લીલે 
સેલેકાઇટ મ્રીન કીસ્ટલ્સ 
આડિશે ૧0 


ં 
એસેટીક એસીડ ર મેલેકાધ્ટટ ચીન કોસ્ટલ્સ 


એેસેટીક એસીડ ડે 
૦ “€.એ ર ગેલે।* 





પેટલાદ ઉદ્યોગશાળામાં રંગાયેલા નમુના. 


જું | (૧૧). લીલે ઘેરે . 


. ભમસેટીક એસિડ 
૮૦" €.એ ₹'ગેલો % 

(ટ) પોપપટીએ 
વિકટોરીઆ ખ્લ્યુ (]. 
1.. 4.) ૧૭ 
શિએઓફલેવિન 4. કેસેલા 

૧/૦ 
૮૦” €.એ રગેલે 
(૧૦) કચાધ 

મેજેન્ટાલાજ' ક્રીસ્ટલ્સ 
(ર4. 1.. 4. ) શ 


થિઓક્લેવિન 1-.ેસેલા ૨7 
એસેટીક એસીડ ૨% 


૮૦ €.એ રગેભે!. 








મેલેદ્દાછટ મરીન કીર્ટલ્સ 
ખાડીશે * ૧% 
ચિઓફ્લેવિન ૧ .કેસેલા ૧% 
એસેટીક એસીડ પ્ઝ્ 
૮૦૦ (એ રગેલે 
(૧૨) કાળા કથાઇ 
સેજેન્ટા લાજ ક્ોસ્ટલ્સ 
(11. 1.. 8.) શે 
ચિઓફ્લેવિન ૧. કેસેલા૧ે 
મેલેકાધઇટ ગ્રીન ક્રીસ્ટલ્સ 
3 
એસેટીક એસીડ ફે 
૮૦” €,એ રગેલે 


ભાસ્મિક ( બેઝીક) રંગા ચાલુ* 
ઉન-રેક્ષસ સુતળી ર'ગવપ વિષે. 


બેઝીક રંગમાં ઉત રંગવા 
વિષે, 
(૧) પીળો 
ચથિઓફ્લેવિન ૧. કેસેલાર૦/ 

એસેટીક એસીડ ર૨/ 
૬૦ €.એ રંગેલે 

(૨) વાદળો 
વિકટોરીઆ ખ્લ્યુ ( ]/. 
1. 3.) મ 


એશેટીક એસીડ ૨૪ 
૬૦ €,.એ રગેલે 


(૩) લીલે। 
સેલેકાધ્ટ ગ્રીન બાડીશે ૧% 
એસેટીક એસીડ ર 
૬૦ €.એ રંગેલેા 

(૪) ચુલાખી 
મેજેન્ટા લાજ કોસ્ટલ્સ 
(ઉ. 1... 5.) પ4 
એસેટીક એસીડ ૨૪% 
૬૦ €.એ ર્‌ ગેલે 





3૦૬ “ગવાતી કળા; * 


બેસીક ૨ગમાં ફેમ ર'ગવા | બેઝીક ૨'ગમાં સુતળી ૨'ગવ! 


વિષે, * વિષે, 
(૧) પાળે (૧) વાદળી * 
થિઓક્લેવિન 1. કેસેલા વીકટોરીઆ બલ્યુ (ળા. 


એસેટીક એસીડ મ એસેટીક એસીડ ડર. 


| 
હ. 1... કિ. ૩. 
રી 
1 
૧ કલાક ઉકાળીને રગેલે! 
ી 
| 


૬૦ €.એ રગેલે 
(૨) વાદળી કે 
[ફ્લેલિન 1. કેસેલા, 
મેલેકાઈટ મ્રીન (બાડીશે)૧' ટે જા 
એસેટીક એસીડ ૨. એસેટીક એસીડ રે 
૬૦ €.એ રગેલે! ૧ કલાક ઉકઃળીને ર ગેલે! 
(૭) લીલો (૩) જા'બુઓ 
મેલેકાઈટ મ્રીન બાડીશે ૧ મેજેન્ટા લાજ કોસ્ટક્સ 
એસેટીક એસીડ ર”. (1. 1. 13.) ૩ 
8૦ €.એ રગેલે ' એસેટીક એસીડ રે 
(7) ચુલાખી _ 4 ૧ ફલાક ઉકાળીને ર'ગેલે! 
મેજેન્ટા કાં સો ' (૪) લીલો 
(1. 1.. 13. ૧ મેલેકાધટ ત્રીન બાડીશે ૩” 


એસેટીક એસીઃ ૨% એશેટીક એસીડ ડરે 
૬૦ €.એ ર્‌ગેલે ૧ કલાક ઉકાળીને રગેલે! 


આશ નનવા નતકઇનાઇ-ન . , .. ........ 


પેટલાદ ઉવ્રોગશાળામાં રંગાયેલા નમુના. ૦૭ 


પાઠ ૪૦ મો. 
પેટલાદ ઉધોગશાળાસાં ૨'ગાચેલા નસુના.* 
દશી ર'ગમાં ઉન-રેશમ-સુતઈી રંગવા વિષે, 


દેશી રંગમાં ઉન ર'ગવા 
વિષે, 
(૧) પીળો 
હળદર ની 
ફેટકહ્ડી ૪ 


૬૦ €,.એ ર*ગેલે 
[૨) આછે કથાધ 


કાથો ર૦. 
પોટાશીયમ બાઇક્રેમેટ રે. 


૬૦ €.એ રગેલો 


(૭) કાળે 
હરડાંનો ભુકો ૧૦ | 
હીર્‌ાકરી  ફ્‌૦્ 
૬૦ €.એ રગેલો 

(૪) કથા 
મજઠં ૧૦ 
ફટકડી ૪ : 


૬૦ €.એ રગેલે 





મ્શી રંગમાં રેશમ રંગવા 


વિષે, 
(૧) પીળેા 


હળદર ક 
કેટ કહી રી જ 


| ૬૦ €.એ રગેલે 
| (૨) કથાઇ 


કાથે ૨૦7 
આઇક્રેમેટ ઓફ પોટાશ 
૧૦." 
૬૦ €.એ રગેલો 
(૩) કાળે 
હરડાનો ભુકો ૧૦” 
 ફહીરાકશી ૨૦”: 
 ડફ8 €.એ રેલે 
' (૪) મજીડીયો 
મજીઠનો શકો ૧૦. 
ફેટકૅડી જ 


8૦ €,એ ર ગેલે 


! 
| 


1 





આશી ર૨ગમા સુતળી ૨'ગવા 
વિષે, જર 
(૧) પીળો 

 શુૈળદુ્રર ઇદ, 
| કજફૂટેકેડી ૪ 


૧૦૮  શરૈગવાની કળા. 





૧ કલાક ઉકાળી રલે % હીરાકશી ર 
(૨) કયાધ ૧ કલાક ઉકાળીને ર ગેલો 
કથાઃ: - ર. ચેક. કક એડ ટ ક 

જૂ ય શિ જ મડ» 1 
પોટાશોમમ બાધ્ક્રેમેઢ હેજ (૪) લય ર 
૧ કલાક €કાળી રલે મજીઠંતા ભુંડ ૧૦૭ 
(2) કાળા મટકંહી ૨7 
હરડાંના ભુકા ૧૦% ૧ કલાક ઉકાવીને રગેલેો 

પાઠે ૪૧ મે. 

પેટલાદ ઉધોગશાળાસાં છાપેલા સુતરાઉ નસુના. 
ક્રાંગા રંગથી છાપેલા | ગુ'દરની લાહી ૧૦૦ ગ્રામ 

(૧) નમુને।. | (૨) નમુતે. 
કાટન રૈડ ૧૨ 1ડે ૪ મ્રામ મેલેકાઇટ મીન ક્રીસ્ટલ્સ 
ફેસ્ફેટ એક સોડા ૧૦ ગ્રામ ૨ ગ્રામ 
ગુ'દરતી લાહી ૧૦૦ ગ્રામ એસેટિક એસિડ ૪ મામ 
(૨) નમુને।. રેનીક એસિડ ર૨ ગ્રામ 
પ્રિમ્યુલીન ૪ ગ્રામ ગુદરની લાહી ૧૦૦ મ્રામ 


ટ્રેસ્ફ્રેટ એકે સોડા ૧૦ માઇ 
' ગ્રામ કાંગા રંગથી રંગી અને 


દ્ૂઝા 





ગુદરતી લાહી ૧૦૦ ગ્રામ જગ ઉડાડેલા, 
(૧) નમુનો. 
બેઝીક રગાથી છાપેલાન બિધિયન્ટ ખેન્ઝા ખ્વયુ 
(૧) નમુને।. ૬૩િ(81.3)થીરગી 
ચિઓક્લેવિન 1 ૨ ગ્રામ અને નીચેની વસ્તુઓથી. 
એસેટિક એસિડ ૪ ગ્રામ ઉડાડયે।. ર 


 રેનીક એસિડ ૨ ગ્રામ ટિન ક્રીસ્ટલ્સ ૧ ઓ'સ 


બાહીશી કુ'પતીના પરદેશી રગે ૦૬ 


હાઇડ્રોકલોરિક એસિડ | અને નીચેની વસ્તુઓથી 

ર ન. ધ તોલો ઉધાડયે।. 

(ર) મડ જિ દ ટિન ક્રીસ્ટલ્સ ૧ ઔઓ'સ 
ચિઓકલેવિન ડ તથા હાઇડ્રોકલારીક એસિડ 
બિલિયન્ટ બેન્ઝા બ્લ્યુ ૬ ૧। તોલે 
3(1641.3)થીરગી ગુદરની લાહી ફે રતલ 


પાઠ ૪૨ સો 
ખડીર) ઝુ'પતીના પરદેશી ૨'ગેા* 


પરદેશમાં અનેક કંપનીઓમાં અનેક પ્રકારના રંગ બને છે તે 
પેક જે જે જતના રંગા હિન્દુસ્તાનમાં આવે છે તે દરેક રંગો 
જુમ રંગાય છે તેની સધળી માહિતી મેળવવા સારૂ અમોએ રગના બે 
ચાર પ્રખ્યાત વેપારીઓને પૃછાવ્યું હતું. જેમાંથી શેડ સ ર% વધભદાસ 
કલર “પની તરકેથી નીચે પ્રમાણેનો જવાબ લખાઇ આવ્યે. 


જરજી વહ્ષભદાસ કલર્‌ ક પતી, વડમાદી, મુંબઇ 
હ. ૧-૨-૧૯૩૦ 

ધી સુપરીન્ટેન્ડન્ટ, 
ઉથોગશાળા-પેટ્લાદ 
તમસે તા. ર૭ ને! લખેલો કાગળે મળ્યો છે. તમે ઇચ્છે! છે. 
તે પ્રમાણે પરદેશથી આવતા રંગોની તમણ જતવા ભાષ અને 
રગવામી મ.હીતી લખી મોકલવી મુશ્કેલ છે. વળી એકજ રમ 
દાષ્લલા તરીકે ડિરેક્ટ બ્લેક એકથી. વધુ મેકરેનો તેમજ . બધત્ા 
મોહ સ્ટ્રેન્થ (કસ) માં અને જુદા જુદા ડીનોમોનેશનમાં એજે વધને 


૧૨૦ ' ર્‌ગવાની કળા. 


જાવે વેચાતો હોવાથી ઉપલી મુશ્કેલીમાં એર્‌ વધારો થાય છે, તેમ 
એ વિષયમાં રસ લેનારને સ્ટ્રગ્થ અતે ન્નતનેો ( ડીનો.મીનેશનથી ) 
ન્નણુવું મહેનતવાળુ' હોતાં ઉપર્‌ મુજબની તૅયારીનો ઉપયોગ થોડે 
“ખાય છે બાકી વીગત કુશળ. લી. તમારા 
સરજી વલ્ભદાસ કલર કુ।. વતી 
વીદલદાસ, પ. પરીખ. 


ઉપર્‌ પ્રમાણેનો જવાબ આવવાથી પરદેશી પ્રત્યેક રંગો રંગ 
વાતી જુદી જુદી માહિતી મેળવવામાં મુંઝવણ થઇ તેવામાં અત્નેની 
ઉધોગશાળાના રંગ શાક્ષક રા. કાશીભાઇ લખાભારધ પટેલ કે જેઓ 
શ્રો. રી. કે. ગજ્જર સાહેબના શિષ્ય છે, તેમતી પાસેથી રંગોની 
બનાવટમાં મશહુર દેશ જમ'નીતી પ્રખ્યાત ૩'પની બેડીશી એતીલીન 
અને સોડા ફેબોક લડવીગશેક્ન એન. ચહાધન જમતીના એતીલાધન 
અને એલીઝરીન ર્‌ગોા રંગવાની અને છાપવાની વિગતોવાળો ચોપડી 
મળો. 

સદરહ ચોપડી કઇ સાલમાં પ્રગટ થઇ તે નથી પણુ હિન્દુ 
સંતાનમાં ચુજરાતી ભાષામાં છાપેલી છે. અને તેતી પ્રસ્તાવનામાં 
લખ્યું છે ફે આ ચોપડીમાં રગવાની છાપવાની અને ર્‌ગીને ઉડાવ- 
“વાની ધણી વિગતો સમાએલી છે. સારં પરિણામ લાવવા માટે આ 
વાત અગત્યની છે %ે તીચેતા સફાએમાં જે વિગતો આપેલી છે તેને 
'અનતાં સુધી વળગી રહ્ઠી કેોઇપણુ નનતને! ફેરફાર કરવો! નહિ, 

આ નીચેની વિગતે પ્રમાણે કામ કરતાં કોધ્પણ્્ુ જાતની 
મુસ્કેલી નડતી હેય, અથવા તો રગેલે તેમજ હાપેલે માલ સતોષન 
ફારફ ના થતો હેય તો મહેરબાની ટર્‌ી અમાસ આડતીયા 
સસ એમ, ઓસ્ટર મામરની ગુ।. ને એલ(ીનસ્ટન સક લ--મુંબઇ 
'હ્ાખવું અથવા તો ન્નતે મળવું કે ક્યાં સધળાં સાહિત્યોવાળી રંગની 
'ગ્રયોમશ્ાળા હોવાથી દરેક જાતની સૂચના તથા કાંમતી ''મદદ તેએ 
આપી ડાકશે.” 


બાહીશી ફ'પનીના પરદેશ! ૨ગે. જૂરૃજૃ 


ઉપરના લખાણુથી સમળ્નય છે કે. બાગેશી જા. એ પોતાના 
₹ગેનેો ખહેળે પ્રચાર કરવાના હેતુથી એ ચોપડો પ્રગટ કરી છે 
માટે તે હેતુ કાયમ રાખીને અથવા વધુ વેગવાન કરવાના હેતુથી 
અમોએ સદરહું પુસ્તકમાંથી જરૂર પુરતો ઉતારે આ પુસ્તકમાં 
લોધો છે. સધળા કેલ્ટારના પરદેશી રંગમાં મુપ્વ ત્રણુ “તો આવે 
છે તે આપણે રગના પ્રકારવાળા પાઠમાં શીખી ગયા છીએ. તે પ્રમાણે 
અત્રે એતીલાઇંન અને એલીઝરીન રંગા એમ બે નજતોનેો ઉતારે 
લીધો છે; તે પૈકી એનીલાધન રંગોમાં ડાયરેકટ ડાંદુગ્‌ રંગો, ટેતીન 
રગે, એસીડ રંગો, અને પ્્એ.સીન ૨રગોતેો સમાવેશ થાય છે તથા 
ખીજ પ્રકારમાં એલીઝરીન ર ગે!નો સમાવેશ છે. 

એ ઉપરાંત પરદેશી રગે! ₹ગવાતી સામાન્ય માહિતી મળે તે 
સારૂ કલાભવનની શિક્ષણુની નોટને આધારે ડાયરેકટ રંગો, ખેઝીક 
રંગા, રૅપીડ ફાસ્ટ રંગો વિષે માહિતી અન્ય સ્થળે આપવામાં 
આવી છે. 


પાડે ૪૨ મે. 
એનીલાઇન ર૨'ગેા* 


એ ગાળવાની રોત. 


(૧) એલટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે સધળ। ટેતીન્‌ રંગા જે હર- 
ડાના પાસથી ર'ગાય છે; ડાયરેકટ ડાઇંગ રગે જે નીમફ અથવા 
સોડાખારથી રંગાય છે અને એસીડ રંગો જે એસીડ અથવા ખટાશથી 
રંગાય છે, તેઓને ₹ગતાં અગાઉ બરબર એગાળવા ને!:એ. 

તેટલા માટે રંગનું વજન ડરીને એક પુરતા મોટા વાસથુમાં 
નાંખી તે ઉપર ઉકળતું પાણી રંગને એ।ગાળવાને માટે નનેઇએ તેટલું 
નાંખી જેરથી હલાવવું, તે પછી ચાળણીષી અથવા કપડાથી ગાળવું. 


૧૨૬2 ૨₹ંગવાતી કળા. 


કદાચ રગનો થોડે ભાગ એગળ્યા વિના રહી ગયો હેય તો તે 
ઉપર કેરીથી તાજાં ગરમ પાણી નાંખવું એટલે સધળે રગ બરોબર 
ઓગળી જશે* 

(૨) આદા અને તેજદાર રંગા ટેતીન રંગોથી રંગવા 
હેય તો ઉરડાં અને એન્ટીમની સૉલ્ટનો પાસ દેવાને ખદલે ટેતીક 
એસીડ અને એન્ટીમતી સાલ્ટનો પાસ દેવાથી ધણાજ ખુખમુરત 
દેખાય છે. 

(૩) કેરા કાપડ અથવા નિખારેલા કાપડ અથવા સુતર્‌ 
ઉપર્‌ આછા રંગા વધારે તેજદાર્‌ લાગે છે. 


સુતર ઉપર એનીલારન રગે! 


મુતર્‌ અથવા સુતરાઉ કાપડ રગવા અગાઉ ધોવાની ક્રિયાન 
૧૦૦ રતલ સુતર અથવા કાપડને માટે ૩ રતલ સોડા કીસ્ટલ 
અથવા ૧॥ રતલ સોડાએશ પુરતા પાણીમાં નાખો કે જેથી પૂણુ 
રીતે ડુબી શકે. 
એક કલાક સુધી ઉકાળે; તે પછી સારી પેડે વીંઠળે, સુકવે। 
અને રગવાના કામમાં લે!* 
એનીલાઈન ર૨'ગે!* 
ડાઇરેકટ ડાઇંગ રંગો ( સખ્સ્ટેન્ટીવ ») ર'ગા એટલે કે 
નીમક અથવા તો સેોડાખારથી રગાતા રંગો. 
આ 2? ગે નીચે પ્રમાણું છેઃ-- 
પેટન્ટ કોટન રેડ ૪ ખી. ૪ ખી એ. ૩ ખી. 
પેટન્ટ એકઝેમાધન રેડ. 
ઓકઝેમાધત કલેરેટ એમ. 
એકઝેમાઇન ગાને ટ એમ. 
થ[યાઝીન રેડ , આર. 


એતીલાઇન ર3૫. ૧૧૬: 


પેટન્ટ ઓકઝેમાઇન વાયોલેટ. * 

એકઝેમાઇન ડાક બ્લ્યુ એમ. 

પેટન્ટ ઓકઝેમાધન ખ્લ્યુ ખી. ૨૩ આર. આર. એકસ. 

પેટન્ટ નેપથીલ ખ્લ્યુ ખીખી. ખીબીઇ. 

ડ્રેનેમાઈન ખ્લ્યુ જ, ખી. આર્‌. 

એકઝેમાઈન મીન એમ. 

ગોકઝેૅમાધન ડાક મીન એમ. 

_જાટન ખ્રાઉન આર. આર. વી. 

અકઝેમાધન બાઉન એમ. 

થીઆઝાઈન બ્રાઉન જ, આર. 

સારી ચોકલેટ 

સલપ્રીન એ. એન. 

પેટન્ટ કોટન યલે છી આઇ. જી આર. 

કાઢન યલે આર. 

પેટન્ટ કોટન એરેન્જ 9. આર. 

પેટ"ટ પીરામીન ઓરેન્જ. 

પેન્ટ સામન રેડ. 

વાયોલેટ ખ્લેક 

ગુણા--આ રગેો રગારી લોકે પસદ કરે છે. કારણુ કે પાસ: 
દીધા વગર્‌ સુતર તથા કાપડ ઉપર ધોવામાં પાકા રહી શકે તેવા 
રંગો રંગાય છે. આ રગે રેશમ ઉપર્‌ ધોવામાં ધણા પાકા નીવડે 
છે. ટેતીન રંગો સાથે સરખાવતાં તેએમાં એટલી ખામી છે જે 
સફેદ સુતર સાથે વણીને ધોવામાં આવે છે ત્યારે થોાડેધણુ। રંગ: 
સફેદ ઉપર ચઢે છે. 


૧૧૪ રગવાની કળા 


નીમકથી અથવા સ્ઞોડાખારથી ર'ગાતા રગોથી 
સુતર રવા વિષે. 


(3) રગાઢ# 


૧૦૦ રતલ સુતર અથવા કઢાપડ માટે . 

૧ થી ૪ રતલ રગ (જેવો ખુલતો ઘેરે કરવો હેય તેવે ) 

પ થી રપ રતલ નીમક અથવા ગ્લોબર સોલ્ટ જેવો ખુલતો 
અથવા ઘેરે! નનેઇએ તેવે। ) 

૨૦૦ ગ્યાલન પાણી લેવું, અને એક કલાક સુધી ઉકાળી 
ખરેખર ડ્રેર્વતા રહેવું. આછા રંગા રંગવા હેય તો ૨ રતલ સાખુ 
'લેવો. તેથી રંગો તેજદાર અને એકસરખા ચઢે છે. 

દરેક જતના પ્ીનેમાધઇન બ્લ્યુ અને કોટન રેડ ૩ ખી અને 
૪ બી રગતી વખતે સોડા ક્રીસ્ટલ ૧ થી ર રતલ વધારે નાખવાથી 
પ્રાયદો થાય છે. 

સધળા મીઠાથી અથવા સોડાથી રંગાતા રોને રંગવાતી રીત 
આગળ આપી છે તે મુજબ દરેકની સરખી છે. 


(૨) રંગોને ઉડાવવાની રીત. 


નીચે દર્શાવેલા રંગોથી કપડાંને રંગી સુકવે. તે પછી નીચેના 
મસાલાથી છાપવાથી વધારે અથવા થોડે। ખૂબસુરત ઉઠાવ થશે. 

૪૫૦ શગ ઝીંક ડસ્ટ ને ૩૫૦ ભાગ ઝુ'દરની લાહીમાં મેળવે।. 

આ મેળવણીને જેમ બને તેમ દંડી રાખો અને તેમાં ધામે 
ધીમે ૧૫૦ બાયસલકફાઇટ ઓફ સોડા ૭૧” ટવાડલ નાખો. 

છેવટે એટલું ચો।ખુ' £૬ પાણી નાખો (લગભગ ૫૦ ભાગ). 
ક જેથી એક'દર્‌ મસાલો ૧૦૦૦ ભાગ થાય. 

આ મસાલાથી છાપો સુકવે. દબાણુ સિવાય એક કલાક સુધી 
ખાર આપો અને સ્વચ્છ પાણીમાં સારી પેઠે વી'હળે।. 


એનીલાસન રંગે. બમ 


 ““ આ રીતથી નીચે દર્શાવેલા રંગોથી રગેલા કાપડતી જમીન 
ઉપર સફેદ મુટી ઉપડશે. 
પેટન્ટ કોટન યલો જી, વન અને જ આર્‌ 
પેટન્ટ પીરેમીન ઓરેન્જ 
પેટન્ટ કે!ટન રેડ ૩ બી અને ૪ ખી 
પ્રીનેમાઇન બ્લ્યુ 9. અને ખી. 
પેટન્ટ એઓકઝેમાધત બ્લ્યુ ખી. 
ઓકઝેમાધઇન ડાક ખ્લ્યુ એમ* 
એકઝેમાધ્ન ત્રીન એમ. 
ઓકઝેમાધન ડાર્ક મ્રીન' એમ. 
એકઝેમાધત કૅલેરેટ એમ. 
ઓકઝૅમાધન ગાનૅટ એમ. 
વાયોક્ષેટ બ્લેક, 
પુર્તી સ્વચ્છ સડટ્રેદી નીચેના ₹ગે।ધી નીકળશે. 
પેટન્ટ એઓકઝેમાધત રેડ. 
પેટન્ટ નેપ્થીલ બ્લ્યુ ખી. ખી. 
દ્રીનેમાઈન બ્લ્યુ આર્‌. 
પેટન્ટ ઓકઝેમાધ્ન ખ્લ્યુ ૩ આર. 
પેટન્ટ એકઝેમાધન વાયેલેટ* 
સારી ચોકલેટ. 
૨₹ગીન ભાત નીચેના રગે ઉપર નીકળશે. 
પેટન્ટ કોટન એરેન્જ આર. જ. (નારંગી જમીન ઉપર 
ગધકો પીળે. ) 
થીઆઝીન ખાઉત ૪. આર. (તપખીરી જમીન ઉપર 
ગધજી પીળે. ) દ 
થીઆઝીત રેડ જી. આર. ( લાલ જમીત ઉપર ગ'ધકી પીળે(, » 


ઉરૃદુ ર₹ગવાનતી કળા* 


એકઝેમાઇન થાઉન એમ. (ઘેરે તપખીરી જમીન ઉપર 
ગધકો પીળે. ) ર 
કોટન ખાઉન આર. વી. આર. (તપખીરી જમીન ઉપર 
ગધકો પીળે. ) 
2. સલર્‌ન રેડ, 
આ રગ પ્રથમ પીળે હેય છે. તેમાંથી પકે લાલ રગ થઇ 
શકે છે. મ ન 
૨'ગવાની રીત. 
૧૦૦ રતલ સુતર્‌ અથવા કપડાંને માટે 
૪ થી પ રતલ રંગ 
૨૦ રતલ નીમક 
૨૦૦ ગ્યાલન પાણી લે બરે!ખર્‌ ફેરવા અને એક કલાક: 
સુધી ઉકાળે. 


પાકો લાલ બનાવવાની રોત. 


ઉપરના પીળા રંગથી ર્‌ંગૅલા કપડા અથવા સુતરને નીચેત! 
મસાલાના પાણીમાં પા કલાક ફેરવેો:-- 

૨ રતલ, ૧૧ આઉંમ નાઇટ્રાઇટ ઓ॥્‌ સોડાને 

૧૫૦ ગ્યાલન હૅડા પાણીમાં પીગાળા અને ગ!સ્તે આસ્તે 

પ રતલ સલદ્યુરીક એસીડ (જલદ) નાખો 

એમાં પા કલાક ફેરવ્યા બાદ સવચછ પાણીમાં ધોઇ નાંખો અને 
તરતજ નીચેના મસાલાવાળા પાણીમાં ફેરવે. 

૧ મતલ ખેટાનેફ્ટોલને . 

૧ રતલ સોડા લાઇમ ૭ર” ટવાડલમાં પીમાળા અને 

પ ગ્યાલન ગરમ પાણી નાંખી બરે;બર હલાવો અને સઘળુ 


એતીલાઇન રગે. "૧૧૪ 


“શ્રીગમળી નજય એટલે સધળુ' મળી, ૧૫૦ ગ્યાલન, પાણી કરવા માટે 
ખીજું પાણી ઉમેરે. 
આ પાણીમાં પા કલાક સુતર અથવા કાપડને ફેરવો. આથી. 
ખરેખર લાલ ર્‌ંગ ચશે. તેને ફરીથી વી'હળા અને સુકવે. 
સૂચનાઃ--આ છેલા મસાલાનું પાણી થોડા દિવસ સુધી વાપરી 
શકાય છે, અને તે માટે દરેક ૧૦૦ રતલ સુતર્‌ અથવા કાપડને માટે 
૧ રતલ બેટાનેફટોલને 
૧ રતલ સોડા લાઇમ ૭૫” ટવાડલમાં પી'ગાળા અને એટલું 
પાણી નાખો કે જેથી સધળું મળો ૧૫૦ ગ્યાલન પાણી થાય. 


૪. ઓકસઝેમાઈન વાષોલેટમાંથી પેરા 
વાદળી રંગ બનાવવાની રીતઃ 


જેમ સલષ્દીનથી ર્‌ગેલા સુતર્‌ અથવા કપડા ઉપર્‌ લાલ રંગ 
બનાવી શકાય છે તેમ આ રંગથી ર્‌ગેલા સુતર અથવા કપડા 
ઉપર્‌ પાકે ઘેરો વાદળી બનાવી શકાય છે, અને તે બનાવવા માટે 
ઉપલાંજ ખેઉ સસાલાનાં પાણી કામ આવે છે, આ રીતે બનાવેલે । 
વાદળી રંગ ધોવામાં બહું પાકે। નીકળે છે. 


સલટ્ટીનમાંથી લાલ અને એઓકઝેમીન વાયોાલેટમાંથી વાદળી 
રગ બનાવી ઉડાવવાની રીતઃ 
નીમકથી રગીને ર્‌ગેલા રંગોને ઉડાવવાનો મસાલો ( જુએ 
પાનુ ૧૧૫ સું ) છાપવા. સલષ્રીનથી રગેલા લાલ ઉપર ગ'ધકી ન 
પીળી અને ઓકએઝેમીન વાયોલેટયી રગેલા વાદળી ઉપર ધણીજ 
સારી સફેદ બુટી ઉઠશે. પી 
૫, નાઇટ્રોસામીન (દ્રવરૂપ ) પેસ્ટ છાપવાની રીતઃ 
૧૫ ભાગ ખેટાનેફેટોલને 
૧૫ ,, સોડા લાઇ ૭૫* ટવાડલમાં 


'ઉજૃ૮ રગવાની કેળા. 


૧૦૦ ,, દૈ'ડુ પાણી નાંખી પીગાળા, આ મસાલાના પાણીમાં 
૮૦ ભ્ઞાગ નાઇટ્રોસામીન (દ્રવરૂપ) પેસ્ટ ' 
૬૦૦ ,, ચૅુંદરની લાહી 
પ૦ ,, ટરકીરેડ એપલ એક અને 
૧૪૦ ,, ઠંડ પાણી નાંખો કે જેથી કરી એકદર લાહી 





૧૦૦૦ ભાગ થાય. 
તુર્તજ આ મસાલાથી છાપે. ૧૨ કલાક સુધી દવામાં 


સુકાવો, પછી પાણીમાં ધોઇ નાંખી સાણુ આપો. આથી સુંદર લાલ 
૨ગ છપાય છે, 





રેશમ ઉપર સૌઠાના ૨'ગેો ૨'ગવાની રીત. 
૧, કફ્ગાટ. 

૧૦. રતલ રેશમને સાટે 

૪૫ ગ્યાલન પાણી લેઇ તેમાં રંગને ઓગાળા અને ૧ રતલ 
ગ્લોબર સોલ્ટ નાંખી ૦ કલાક ઉઠકળતાં સુધી રંગો. જે રગ પુરતો 
દ્રો ના થાય તો! રગના પાણીમાં થોરી એસેટીક એસીડ નાખવી. 

છેવટે ૪૫ ગ્યાલન તાજ ઠંડા પાણીમાં ના રતલ એસેટોક 
એસીડ ૯” ટવાડલની નાંખી તેછ આપે. વીંઠળ્યા સિવાય સુકવો, 


હ છાપવાનો રીત. 


ર૦ ભાગ રંગને 
૪૮૦ ભ્રાગ ગરમ પાણીમાં ઓગાળે અતે 
૫૦૦૮ ભાગ આટઢાની કાંજી નાંખો. 





૧૦૦૦ ભાગ 


રેશમ ઉપર્‌ મીઠાના ર'ગો ૨/ગવાની રીત. હૃદૃટ્ટુ- 
આ મસાલાથી છાપીને સુક્વો. ૧ કલાક વગર દબાણુની ખાફ: 
આપી ધોઇને સુકવે।. 
પાનું ૧૧૨ માં જણાવેલા સધળા નીમકથી ર્‌'ગાતા ૨'ગો. 
૭ાપવાથી સારં પરીણામ આવે છે. ' 
નીચેના રંગો છાપતી વખતે 
કોટન યલે! જ. વન. 
પીરેમીન એરેન્જ. 
જક્ાોટન રેડ ટ ખી. અને ૪ ખી. 
ઓકઝેમાઇન ખ્લ્યુ ખી. 


રગ ખરાબર રીતે એગાળવા માટે સ'ભાળ ખી. 
૩. ૨ ગ ઉડાવવાની રીત. 


૧૧૪ મે પાને સુતર ઉપર નીમકથી ર'ગાતા રગે! ઉડાવવાને 
માટે જે રીત આપેલી છે તેજ રીત પ્રમાણે દરેક રીતે ચાલવું. 

૧૧૨ મે પાને વણુવેલા રંગા જેમ સુતરાઉ કાપડ ઉપર: 
સારી રીતે છાપી શકાય છે, તેમજ રેશમ ઉપર પણુ થઇ થકે છે. 


પાડ ૪૪ સે!. 
એનીલ્રાઇન ટેનીન ૨'ગે!* 


ટેનીન રગો નીચે મ્રેમાણે છે, 
રેતીન મેજેન્ટા ૩૧ 
ટૅનીન કલેરેઢ 
ટેનીન કલેરેટ એકસ્ટ્રા 
રનીન વાયોલેટ બી. ખી. 
રતીન બ્લ્યુ બી. ઇ. આર્‌. એન. ૪. આર્‌. એન. 


-૧૨૦ . . ફૃૂગવાની કળા. 


ટેનીન ગ્રીન જઇ; ર 9૪0. ૩ ૬૪. 

પ્રીત્રીન એન. ગ્રીન યલોરેડ 

ડાક ગ્રીન એન. 

ટેનીન પીન્ક ૪ખી 

ટતીન રેડ બી ઇ, જ ઇ 

ટેનીન યલો જ ૪, આર્‌ ૪ 

'રનીન એરેન્જ જ. ઇ, આર ઈ 

જેટ બ્લેક 

મેજેન્ટા (સધળી નાતના) જમ્ખુ 

મેથીલ વાયોલેટ ( સધળી નતના) નવા કીર્‌મજ 

મેથીલીન ખ્લ્યુ ( સધળી *તના) 

મરીન બ્લ્યુ (સધળી નનતના) નેવી »લ્યુ રેડ શેડ 

પેટન્ટ વીક્ટોરીઆ બ્લ્યુ ખી. ૪ આર 

ખઅ્લ્યુ, ૪ ખી. 

વીકટોરીઆ ગ્રોત (સધળી નતના ) ઇમ્પેરીયલ ગ્રોન 
ખીલીસીયન્ટ ગ્રીન (સધળી નનતના ) 

રેોડામીન (સધળી નતના ) મદુરા રોઝ 

કાર્થામાઇન (સધળી નાતના ) 

એરેમાઇન ( સધળી નનતના ) નવરાયલો 

સેફેનાઇન ટી એકસ્ટ્રા, બીલીયન્ટ રોઝ બી. ખી. 
ગુણ્‌ઃ--સુતર અને રેશમ ઉપર રેનીન રગે ડાઇરેકટ ડા્ધમિ 
રગે કરતાં વધારે ચમકવાળા રંગાય છે. તેએ ધોવામાં પાકા છે. 
“જે કે ડાયરેકટ ડાઇમ રંગા જેટલા નહિ. 

રેતીન રંગોનો ફાયદો એટલો છે કે જે સફેદ સુતરતી સાથે 
વણીને ધોવામાં આવે છે, ત્યારે રંગ સફેદ સુતર ઉપર ઉતરતો નથી, 





એનીલાઇન ટેનીન રંગો. શ્ર્ર્‌ 


ટેનીન અથવા હરડાના પાસથી ર૨'ગાતા ૨'ગે 
૧૦૦ રતલ સુતર અથવા કપડાને માટે. 
૧, પાસ રેવાની ક્રિયા. 


૧૫ રતલ હેરડાના દ્રાવણુમાં ધોએલા અને સારીપેઠેં ઉકાળેલા 
કપડાં અગર્‌ સુતરને ૨૦ મીનીટ સુધી ફેરવા અને આખી રાત 
રાખો, ( અડધો કલાક ઉરડાને ઉકાળવાથી તેમાંથી કસ નીકળી શ્રક્ે 
છે ) ખીજે દિવસે નીચોવી નાંખો અને ધોયા વગર્‌ ર્‌ રતલ એન્ટી- 
સતી સેોલ્ટના પાણીમાં ૨૦ મીનીટ સુધી ફેરવો, ખહાર કાહે, ધુએ 
અને રગે. 


૨, રગવાના કિયા, 


રગને ગરમ પાણીમાં એઓગાળોા અને રંગવાના પાણીમાં ચાર 
ભાગ કરી થોડો થોડે નાખવો, દરેક વખતે રંગ નાખતી વખતે 
સારી પેઠે ફેરવવું; સધળા રંગ નાખી ર્હ્રા પછી ૧૪૦ થી ૧૫૦ 
ડીત્રી ફેરનહાઇટ સુધી ધીમે ધીમે ગરમી વધારવી. તે પછી ખહાર 
કાઢી ધોઇ નાખવું. 


આ રીતે ૬દરૈક ટેનીન રંગ રંગવા માટે કામ આવે છે, કે જે 
રંગો પાને ૧૧૯ માં નોંધેલા છે. 


કાર્થામાધન ખી. ટી. ડી. રોડેમાધ્ન બી. અને મદુરા રોઝ કે 
જેથી સુંદર્‌ ચુલાખી રંગા થાય છે. તે રંગવા માટે હરડાંતે બદલે 
' પ૫ રતલ ટેનીન વાપરવું વધારે સારૂં છે. તેમ કરવાથી ધણા।જ તેજ” 
દાર અને ચોખા ર ગો થઇ શકે છે. એન્ટીમતી સોલ્ટ ૨ રતલ 
વાપરવો, ખીજી બધી રીતોમાં ફ્રેરફાર્‌ કરવાનો નથી. 


આ ર્‌ગા ઠંડા પાણીમાં રંગી શકાય છે. પરંલુ ગરમ કરવાથી 
વધારૈ સારા નીવડે છે. 


કો રમવાની કળા, -* 
શૈ છાપવાની. રીત. ડૂ 


સધળા ટરેતીન ર્‌ગોા નીચેતી રીત પ્રમાણે કાપડ ઉપંર્‌ ષાપી % 
શકાય છે:-- ી 
૨૦ ભ્રાગ રંગ 
૧૧૦ ,, ગરમ પાણીમાં ઓગાળો 
,» ચુદરતી લાહી અને 
૧૫૦ ,, એસેટીક એસીડ 
દ૦ ,,) ટેતીન એસીડમાં 
૬૦ ,, એસેટીક એસીડ €” ટવાડલમાં પીગાળીને આસ્તે 
----- અસ્તેનાંખો કે જેથી સધળું મળી 
૧૦૦૦ ભાગ થાય. 


આ સસાલો કપડાં ઉપર છાપો, સુકવેો, અને એક કલાકે 
દછાણુ વગર બાફ આપો. 

આક આપ્યા પછી છાપેલાં કપડાંને એક ગ્યાલન પાણીએ 
અડધો આઉંસ એન્ટીમતી સોલ્ટવાળા પાણીમાં ફેરવે; પછી વીંછળે, 
સાબુથી ધુએ. 


૬૦૦ 


૪? રગ ઉડાવવાની રીત. 


(એ ) નીસકથી રંગાતા રંગો ઉડાવવા માટે જે મસાલો વપન . 
રાય છે, તેજ મસાલો આ ર ગો માટે પણુ વાપરવો અને બાફ પણુ 
તેટલેજ દેવો. ( જીએ પાને ૧૧૪ ). 


નીચે જષ્ણાવેલા રગો ઉપર સારી ભ્રાત નીકળે છે. 


ટેનીન યલે જ ૪ 
ટેનીન મ્રીન જી ઇં. ૨, જ ૪. અને ૩ જ ૪. 
રેનીન મેજેન્ટા ૩૧ 


એનીલ્ઞાઇન ટેતીન ર્‌ગે!. ૨૨8 


“ પી ગ્રીન એન” 
વીકટોરીઆ ખ્લ્યુ ખી 
એરેમાધને ટુ અને જી 


(બી)-ખીજ રગ ઉડાવવાની રીત નીચે મુજખ છે:-- 


ઉપર્‌ જણાવ્યા પ્રપાણે કપડાંને હરડાં અને એન્ટીમતી સોલ્ટનનો 
પાસ આપો (કાર્ચામાધન વીગેરેની માફક ટેતીક એસીડ તથા એન્ટી- 
મની સોલ્ટનો પાસ આપો તો વધારે સારં) અને પછી રગે; તે 
પછી ર૨॥ રતલ ગ્રે સુગર (ગ્લક્રેસ ) ને ૧ ગ્યાલન યાણી સાથે 
મેળવી તેમાં ફેરવવું અને ધોયા વગર સુકવવું. 


પછી ૮૦૦ ભાગ ઠં'ડા સોડા લાઇમ ૭૫” ટવાડલમાં ૬ ૦ ભાગ 
આટો થોડે થોડો નાખી ખરેખર ઉેલાવવેો,. આ સસાલાથી કપડાં 
ઉપર્‌ છાપો, સુકવોા અને થોહી મીનીટ સુધી દબાણુ વગર બાફ આપે. 

ત્યારપછી કપડાંને ૧૦ મીનીટ સુધી ૧ ગ્યાલન પાણીમાં ૧ 
આઉ'સ હાઇડ્રોકલોરીક એસીડ મેળવેલા પાણીમાં ફેરવે, સારી પેઠે 
વી'છળી નાંખી થોડો સામુ આપી ધુઓ. 

આ પ્રમાણે કરવાથી નીચેના રગે ઉપર સારી ભાત નીકળે છે. 


બરેમાધ/ન ડુ. 

રેનીન યલે 9. ઈન 

ટેનીન મેજેન્ટા ૩૧, 

રોડામીન ખી. 

કાર્થામાઇન બી, અને ડી. ડી. 
મેથીલ વાયોલેટ ૭ એસ. 

રેતીન વાયોલેટ ખી. ખી. 
મેથીલીન ખ્લ્યુ ખી. એચ. 

ટૅનીન ગ્રીન ર જ. ધ, ૩ જી. ૪, 
પીત્રીન એન. વિગેરે. 


૧૨૪ ' ફ્‌ૃંગવાની કળા. * 


નીમકથી ર૨'ગવાના રંગા અથવા ટેનીન રંગોથી ર૨ગેલા 
કપડા ઉપ૨ રંગીન ખુટી ઉઠાધવાની રીત, 


ઉપર્‌ જણાવેલી સફેદ ભાતે સિવાય અનેક ન્નતની રંગીન 
ભાતો પણુ નીમકથી ર₹ંગવાના રંગો ઉપર તેમજ ટેતીન રંગો ઉપર, 
૨₹ગ ઉડાવવાના મસાલાની સાથે કેટલાક એવા ર'ગો નાખવા કે જે 
મસાલામાં કાયમ રહી કપાઇ જય નદિ તેવા થળ શકે છે. 


૫. ઇન્ડીગોા બ્લ્યુ બ, બી. દ્રવર્‌પ ( પેસ્ટ ) 
૧૦૦ રતલ સુતર્‌ અથવા કપડાંને માટે 


પહેલાં સુતર્‌ અથવા કપડાંને જેવો હલકો ઘેરો રંગ કરવે 
હોય તે પ્રમાણે ૩ થી ૨૦ રતલ ( દરડાંના ગરમ પાણીમાં ૨૦ 
મીનીટ સુધી ફેરવો ) ખીજે દિવસે નીચોવી નાંખો અને ( ૭ આઉં- 
સથી ૨॥ રતલ ) એન્ટીમતી સોલ્ટના ઠંડા દ્રવમાં ર૦ મીતીટ 
જધી ફેરવો, ધુએ અને નીચે પ્રમાણે રગે. 


૧૮૦ ગ્યાલન પાણીમાં ૧। આંઉસથી ૩ રતલ સુધી સલફેટ 
એમે એલ્યુમીના લઇ તેમાં ડેર્વેો, તે પછી રગના દ્રવને ત્રણુ 
અગર ચાર કડકે ઉમેરતાં જવું. દરેક વખતે રગ ઉમેરતી વેળાએ 
સુતર અથવા કપડાંને સારી પેટે ફેરવવું. અને ધીમે ધીમે ઉકાળતા 
જ૪ ગરમી વધારવી; ઓછામાં ઓછું ના કલાક ઉકાળે; તે પછી 
ખહણાર કારે! અતે ધુએ. 


દાખલા તરી%ે:-- 


જરડાં ' ન ર રતલ | ૧૨ રૃતલ| ૨૦ રતલ 
એન્ટીમની સોલ્ટ 7 | 11 ,, ર1 ,; 
૬ન્ડીગો બ્લ્યુ ખી. ખી. દ્રવ ણુ ત મ ર.ત 3૫ કઝ» 
સલટ્ેટ એક એલ્યુમીના ન પા 
૧૮૦ ગ્યાલન પાણીમાં |૩ રતલ [૨ ,, [૧૨ ઓસ| ૧। ઓંસ 





એતીલાપ્તન ટેનીન રગે. યૃર્‌પ્‌ 


ને ઈન્ડીગા ખ્લ્યુ બીખી. આ રીતે ર'ગાય તો દેશી ગળીની 
માફક, તેતી ખરેબર રંગો રંગાય છે; અને તેવાજ તેજદાર્‌ અને 
પાકા થાય છે. ટુક!માં ઇન્ડીગા બ્લ્યુ એ એક ગળી જ છે એમ 
કહીએ તો ચાલે. 
બન્ને કપર્ડ રંગવું હોય તો એજ રીત પ્રમાણે રગવું. 
૬, તેલ અને એલ્યુમીનાના પાસ ઉપર શેડામીન 
૨'ગવાની રીત. 


૧ ભાગ ટરકીરેડ ઓઇલ એફ 

૯ ભાગ પાણી સાથે મેળવો, આ મેળવણીમાંથી 

૩1 ગ્યાલન એક વાસણુમાં લઇ તેમાં 

ર રતલ સુતરને પ થી ૬ વખત ફેરવે, એકસર્ખુ' નીચોવે 
અને સારી પેડે સુકવે।, 

સુતરમાંથી નીચેવી કાઢેલું તેલનું પાણી પાછું ઉપલા વાસણુમાં 
નાખવું અને સધળું મળી ડા ગ્યાલન પાણી ફકર્વા માટે ખીજી 
મેળવણી ઉમેરવી. 

તે પધ્ળી ખીજાં ૨ રતતસ સુતર્‌ ફેરવો અને પાસ આપો અને 
તેજ પ્રમાણે બધા સતને પાસ દીધા કર્વે।. 

સુતર્‌ સારી પેટે સુકાયા પછી ૨ રતલ એસીટેડ એક્‌ એલ્યુ* 
મીના € ટવાડલનતે। પાસ દેવા. તેનો પાસ પણુ તેક્ષનના પાસતી 
માફક આપવે. દરેક ઘાયુ દળવેથી પણુ સરખી રીતે નીચેવે 
અને સુકવો. 

ઘણે! ઘેરો અને તેજદાર ગુક્નાખી રંગ કરવે હેય તો સુતરને 
એકવાર ટરકીરેડ ઓઇલ અને એસીટેટ એફ એલ્યુમીનાના પાસ 
આપવાતી જરૂર છે. તેજ પ્રમાણે ખીજો અને ત્રીજો પાસ પણુ 
આપવે. છેલ્લી વખતના એસીરેટ ઓદ્‌ એઇ્યુમીનાના પાસમાં સુતર 
ખે!ળ્યા પછી સુકવવું નહિ પણુ થોડું વોંછળા નાખી ર્‌ગવું. 


શરદ  _₹ગવાની કળા.. 


₹ગવા માટે ૧ થી ક રતલ રગ લેવો, પ્રથમ ઠંડા પાણીમાં 
જગવું અને છેવટે ૧૪૦" ફેર્નહાધ્ટ ગરમી થાય ત્યાંસુધી ગરમી 
વધારવી. ' 

કાર્થામાઇન ઢી. ટી. ખી- મદુરા રોઝ તેમજ ઓરેમાઇધન ઢુ 
અને ટેતીન યલો જ, ૪. પણુ શેડેમાઇન બીની માફક રંગાય છે. 


પાઠ ૪૫ મે. 
રેશમ ઉ'પર ટેનીન ૨'ગે* 


૧, જ્‌ગાટ. 
રનીન રંગે રેશમ ઉપર્‌ રંગવા હેય તે 
૧૦ રતલ ઉશવેલા રેશમને માટે 
૪૫ ગ્યાલન પાણી અને 
હ થી ૧૦૬ આઉસ એસેટીક એસીડ લેવી. 

૧૪૦“ ફ્‌રનથાઇટ સુધી ગરમ કરી ના કલાક સુધી રગો. 
શડૅમાધ્ત ખી; કાર્થામાધઇન ખી, અને ડીડી, અને સદુરા રોઝને 
માટે સધળું ઉપર લખ્યા મુજબ લેવું, કૂક્ત એસેટીક એસીડ 
ખમણી લેવી. 

“યાં એસેટીક એસીડ મળી શકતી ન હય ત્યાં તેને બદલે 
લીંખુતા રસ અયવજા એવીજ ખીજ કોઇ નાતતી ખટાશવાળી 
ચીજ લેવી. 

_"* છાપવાની રીત#* 

૧૨૨ મે પાને સુતર કપડાં ઉપર્‌ ટેતીન રંગો માટે છાપવાનો 
જે મસાલો બનાવવા આગળ લખ્યું છે તેવાજ મસાલો રેશમને 
માંટે પષ્યુ બતાવવે,. 


ઉન ઉપર ટેનીન રગે. શક્ક 


જે આ રંગા ધોવામાં પાકા કરવાની જરૂર ના હોય તતો 
ટેનીકર એસીડ નાખવા માટે પૃ. ૧૨૨માં કહ્યું છે તે નાખવી નહિ 


આ રીત સધળા ટેતીન રંગા માટે કામમાં આવે છે. પણુ 
નીચેના રંગો વધારે સારા નીવડે છેઃ-- 


રાડેમાધઇન મેથીલીન ખ્લ્યુ 
મેથીલ વાયોલેટ ડાયમન્ડ મરીન 
વીકટરારીઆ ખ્લ્યુ ઇન્ડેધ્ન બ્લ્યુ 





૩* જગ ઉડાવવાની રીત#* 


૧૧૪ મે પાને સુતરાઉ કપડા ઉપર નીમકથી ર્‌ંગવાના ૨ ગોને 
ઉડાવવા માટે બનાવેલો મસાલો આ રંગોને માટે પણુ કામમાં 
આવે છે. 

ટેનીન યલે જી. ૬. 
ટૅેતીન મેજેન્ટા ૩૧ 
પીમત્રોન એન. 


વીકટોરીઆ ખ્લ્યુ 
એરેમાઇન ડુ અને છી. 





પાડે ૪૬ સે? 
ઉન ઉર ટેનીન ૨'ગે# 


૧૦૦ રતલ ખરેખર ધેઇને સાફ કીધેલા ઉનના દોરાને માટે 
ના થી ૨ રતલ રંગ 
૪૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં લેવે।. 
૧૦૦ રતલ ઉનના કપડાને માટે 
ન॥ થી ર્‌ રતલ રગ 
૪૫૦ થી ૫૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં ( જપ્રઇ અને વજન 
મમાણે ) લેવે. 


૬૨૮ ર'ગવાની કળા. 


ઉકળતાં સુધી ગરમ કરો, અને અગાઉથી ભ્ીંજવેલા ધાણુને 
તે પાણીમાં નાખો, અને નાથી ૧ કલાક ઉકળતા પાણીમાં ર'ગો, 
સારી પેઠે વીંછળા અને ર'ગે. 
આ કામને માટે નીચેના રંગો ધણાજ યોગ્ય છે. 
મેથીલ વાયોલેટસ 
મજેન્ટાસ 
ઓરેમાધન્સ 





પાડ ૪૭ સે. 


એનીલાર્ચન ૨'ગે!* 

એસીડ રંગા નીચે પ્રમાણે છે:-- 

એસીડ મેજેન્ટા એસ 

એસીડ વાયોલેટ છ ખી ૪ આર 

પેટન્ટ એસીડ વાયોલેટ ૩ ખી એન 

પેટન્ટ એઝોકાર્માધતન * 

લાધ.ટ ગ્રીન એસ એક્‌ બ્લ્યુ શેડ 

લાઇટ ગ્રીન એસ એફ યલે। શેડ 

વુલ મ્રાન એસ 

એઝેોફ્લેવીન એમ 

પેટન્ટ કવીનો લાઇન યલે! 

મીટેનીલ યલે। 

નેદ્થોલ યલે! એસ 

ય્લે કે 

ગુજરાત યલે 

ગુજરાત ઓરેન્જ 

ખોરેન્જ ડુ, ડુપી 


એતીલાઈન રગે. પર્ક 


અને પીરામીન ઓરેન્જ કોટન એરેન્જ અને ટેતીન એરેન્જ 
સિવાયના બધા એરેન્જ રગે. 
એલીફેન્ટ સ્કાર્લેટ 
વીકટોરીઆ સ્કાર્લેટ 
પેટન્ટ કોટન સ્કાર્લેટ 
સ્કાર્લટ ડ્રેર્‌ સીલ્ક એન 
ફ્રાર્ટ સીલ્ક રેડ 
ફાસ્ટ સ્કાર્લેટ ખી 
પેટન્ટ કોચીનીયલ રેડ એ 
પેટન્ટ કરીસ્ટલ સ્કાર્લેટ 
કાસ્ટ રેડ એ. 
ગુભ્ો--આ રંગોથી ઉન અને રેશમ ઉપર ધણા સુંદર રગે! ' 
રંગાય છે કે જેએ થોડા રંગો સિવાય હવામાં અને ધોવામાં પાકા 
છે. ઉપરના રંગા સુતર ₹ંગવા માટે પણુ વપરાય છે. અને હવામાં 
પાકા હોવાથી તે ડાપ્રેકટ ડાઇગ રંગો અને ટેનીન ર્‌ગાો ઉપર 
સરસાઈ ભોગવે છે. પણુ ધોવામાં અને પાણીમાં થોડા પાકા છે. 


સુતર ઉપર એસીડ ૨ર'ગો ૨'ગવાની રીત. 
૧, ર્‌ગાઢ 
૧૦૦ ર્તલ સુતર ર્‌'ગવા સાટે નીચે પ્રમાણે તૈયાર કરે:-- 
૧ થી ૧૦ રતલ રગ (જેવો! ખુલતેો અથવા ઘેરે! કર્વે 
હેય તેવે. ) 
૧૦ રતલ કફેટકડી 
૪૦ રતલ તીમક 
૧૫૦ ગ્યાલન પાણી 
ઉપર જણાવેલા પાણીમાંથી થોર્ડું પાણી લઇ તેમાં રંગને સારી 


૬૨૩ રગવાની કળા. & 


પેડે એગાળ્યા પછી રગવાને માટે તેયાર કરેલા 'મસાલાવાળા 
પાણીમાં નાંખવે!. 

પ્રથમ તેને ૧૬૦” ફેરનહાધઇટ સુધી ગરમ કરવું અને પછી 
'તેમાં સુતર નાંખીને ર કલાક સુધી ફેરવવું. તેટલા વખતમાં પાણી 
એની મેળે ઠડ થઇ જશે. વી'છળ્યા વગર્‌ નીચોવીને સુકવી નાંખે. 


આ રીતથી નીચેના રંગો રંગી શકાય છેઃ-- 


અએઝોાક્લેવીન એસ કવીનોાલાઇન થયલે 
મીટેતેલ યલો બૅન્ગ્લેર છાઉન 

ક્રાટન સ્કાર્લેટ ફાસ્ટ રેડ એ 

એલીકેન્ટ સ્કાલૅટ એરેન્જ ટુ 

્રોલીયન્ટ સ્કાલૅડ સ્કાર્લેટ કૂર્‌ સીલ્ક એન. 


ફૂ!સ્ટ રેડ, એ. એરેન્જ ટુ અને સ્કાલેટ કરર સીલ્ક એનને 
મ! ૧૦ રતલ ફ્ટકડીને બદલે ર રતલ ફ્ટકટી લેવી અને મોટેનેલ 
યક્સોને માટે તો ખીલકુલ લેવીજ નહિ. 

ઘેરા રંગો રંગતાં બધો રંગ સુતર ચુસી જતું નથી માટે એ 
યાણી ખીજ વાર્‌ વાપરવાને માટે કામમાં લેવું. 

ફરીથી રગતી વખતે ઘેરા રંગોને માટે પહેલાં જેટલો રગ 
લીધે હેય તેને! ૦ ભાગ ઉમેરવો, અને પાસને ન ભાગ ઉમેરવે!* 


૨? છાપવાનો રોત* 


“ર૦ ભ્ઞાગ રંગને 

૧૮૦ ,, પાણીમાં ઓગાળેો અને તેમાં 

૬૫૦ ક,, આટઢાની કાંજી ઉમેરો તે પછી 

૧૫૦ ,, એસીટેટ ઓફ એલ્યુમીના ૧૫* ટવાડલને। નાંખે, 





૧૦૦૦ ભાંગ 


એનીલાઇ્ન રગે. ૧૨% 


છાપો, સુકવે, દખાણુ વગર એક કલાક સુધી બાફ આપો 
પણુ ધુઓ નહિ. 


આ રીત સધળા એસીડ રગે માટે છે. નીચે જણાવેલા ર્‌ગો 
ઘણી સારી રીતે ૭પાય છે. 


'ઉ્રાટન સ્કાલૅટ 
એલીફન્ટ સ્કાર્લટસ 
એરેન્જ ટુ 
જ્ાચીતીયલ રૅડ એ. 


કાચા રંગા ₹ંગવાની રીત# 


ને કેઇઇ પણુ જ્નતની પાકાશની જરૂર ન હોય તો ટરેતીન 
રંગો અને એસીડ રંગો કેઇપણુ “તનો પાસ આપ્યા વગર ઠડા 
ર'ગી શકાય છે. આ રીતે ટેતીન રંગો રંગવા માટે દરેક ૬ ગ્યાલન 
પાણીમાં આશરે અરધો આંઉસ રંગ ઓગાળે. 


ખતે એસોડ રગા ર'ગવા માટે 


દરેક ૬ ગ્યાલન પાણીમાં આશરે હ થી ૧ર આંઉસ રગ 
એગાળવે. થોડા વખત સુધી સુતરને ઉપરના પાણીમાં ફેરવે; એક 
સરખી રીતે તીચોવે અને વી'૭ળ્યા વગર્‌ સુકવે।. 


૧૩૨ રં ગવાતી કળા. 


સ 
પાડે ૪૮ મો. 
એનીલ્ીન ર૨'ગે* 
દશમ ઉપર એસીડ ૨ ગો ૨ગવાતી રીત, 
૧ ર્‌ગાઢ, 
૧૦ રતલ રેશમને માટે 
૪૦ ગ્યાલન પાળી લઇ તેગાં રંગ ઓગાળા અતે પછી બરાખર 
ર રતલ એસે?ીક એસીડ અથવા! ૦11 રતલ જલદ ગ'ધકને તે'બ 
નાંખી રેચમને બા! કલાક ટ્ેર્વડું; એટલા વખતમાં પાણીને ખદ- 
દાવ્યા અવાય ઉડળતું રહેવા દેવું જેદએ 
ર છાપવાની રીત. 
૨૦ ભાગ રંગને 
૧૮૦ ,, ગરમ પાણીમાં પીગ.ળે અને પ્રથમ 
,, ચુદરતી લાહી નાંખી પછી 
2૦ ,, ફૈટક્ડીને 
૧૮૦ ,, પ!ણીમાં એ.ગાળી નાંખા કે જે બધું મળી 


૧૦૦૦ ભાગ થાય. 
આ સસાલાથી છાપી ૧ કલાક વગર દબાણે બાફ આપો, 
થોડક વીંછળોા અને જેમ બને તેમ જલદી સુકવી નાંખે!, 
સધળા એસીડ રંગા મ!ટે આ રીત કામમાં આવે છે. 
મુખ્ય કરીને નીચૅના રગે વધારે સારી રીતે ૭પ!દ શકે છે. 
લાઇટ ગ્રીન્સ 
એસીડ વાયોલે ૩ બી. એત ખી ૪ આર 
એગોા પ્લેવીન 


એનીલીન રગે. ૨83. 


સ્કાલેટ ફેર સીલ્ક એન. 
જાટન સ્કાલેટ 

ફાસ્ટ રેડ એ. 

ફાસ્ટ સ્કાલેટ ખી. 


ઉન ઉપર એસીડના રગે! 
ટેતીન રંગા ₹ંગવાને માટે જેટલું પાણી નેઇએ તેટલુંજ લેવું 


પણ-- 
ર થી પ રતલ રંગ લેવો અને 
૧૫ રતલ ગ્લોબર સોલ્ટ લેવું. 


ઉનને ઉકળતા રગના પાણીમાં નાંખો અને ના કલાક સુધી 
રંગો; તે પછી ઉંચકીને બહાર કાઢી ૧ થી ર રતલ જલદ સફક્યુ- 
રીક એસીડ (ગ'ધકનોા તેનજ્નબબ ) ધીમે ધીમે નાંખો અને લલાવો, 
તેમાં ના કલાક ફરીથી ઉટઢળતાં રંગો. પછી તેજ પ્રમાણે ૧ થી ૨ 
રતલ ગધકને તેન્નખ નાંખો અને ત્રીજવાર ૦ કલાક રગીને 
પુટૂં ફરે, 

આમ કરવાથી પાણી સ્વચ્છ થઈ જશે, અને રંગ જરા પણુ 
જણાશે નહિ. ને થોડે રહ્યો હોય તો વળી એકવાર એસીડ નાંખીને 
રંગો. છેવટે વીછળોા અને સુકવે. 


આ રીત પ્રમાણે વીકટોરીયા બલ્યુ પણુ રંગી શકાય છે, 


૧૩૪ રગવાના કબા. 


પાઠ ૪૯ મે. 


એનીલાઇન-ઇઓસીન રગે 


તે નીચે પ્રમાણે છેઃ-- 
ઇએસીન ખ્લ્યુશેડ પ ખી. ૩ ખી. ખી. 
ઇએસીન એજ, ડી. ડી. ૪૪ર એન. એએ. ૩ એ. 
ઇરીશ્રોસીન એકસ્ટ્રા યલોષ્શ » 
એકસ્ટ્રા ફ્લેોકસાઇન યલે। રેડ 
ફૂલાક સાઇન યલે શેડ 
ખોલીયન્ટ રોઝ ખી. 


ગુણે:--ઇએસીન રંગો રેશમ, ઉત અને સુતર ઉપર તેજ 
અન ચમકદાર રંગોથી ઓળખાય છે. તેઓ થવામાં થોડા પાકા 
નીવડે છે; જેકે રોડેમીન જેટલા તીવડતા નથી. રૅશમ અને સુતર 
ઉપર પણ આ રંગા ધોવામાં પાકા નથી. 


સુતર્‌ અથવા કાપડ ઉપર ઇઓસીન રગવાની રીત. 
(એ ) રંગાટ. 


(જેવો પ્યુલતો અગર વેરો રંગ કરવો હોય તે પ્રમાણ ) ૧।। 
થી ' રતલ રંગને પુરતા ગરમ પાણીમાં ઓગાળેોા અને તેમાં પછી 
બધ મળી ૧૨૦ ગ્યાલન પાણી કરવા માટે બાકીનું ઠૅડુ પાણી ઉમેરે. 
તેજ પાણીમાં ૬૦ રતલ નીમક ઓગાળી સારી પેટે હલાવે. 

સુતરને ઉપલા પાણીમાં ૧૨૦ ફેરનહાઇટ ગરમીએ ફેરવો અતે 
૧ થી ર કલાક સુધી રાખો, તેટલા વખતમાં પાણી તેતી મેળે ઠં'ડુ 
પડી જશે. છેવટે નીચોવેો અને વી'છળ્યા વગર્‌ સુકવી દો. 

ઘેરા રંગા રગતી વખતે રંગ ખરેખર ચુશી રાકતો નથી પણુ 
થાડેક રહી જાય છે માટે ખીજવારના ૧૦૦ રતલના ધાણુમાં પ્રયમ 


એનીલાઇન-ઇએઓસીન ર્‌'ગે।. ઉ૩3૫ 


વાપયો હેય તે કરતાં લગભગ અડધે લેવો અને ૬ રીત્રી ટવાડલના 
માપનું પાણી થાય તેટલું તીમક લેવું. 


આ રીત ઉપર દર્શાવેલા સધળા ઇએઓસીન ર ગોને માટે 
જ્પરાય છે. 


( ખી) છાપવાની રીત:-- 


ર૦ ભ્ામ રંગને 
૧૮૦ ,, પાણીમાં ઓગાળો 
૭૦૦ ,, આટઢાની કાંજી ઉમેરી અને પછી 
૧૦૦ , ભાગ એસીટેટ એક એલ્યુમીતા ૧૫ થવાડલને. 


૧૦૦૦ ભાગ થાય 


ઉપરના મસાલાથી છાપો, સુકવો, દબાણુ વગર્તી એક કલાક 
બાફ આપે! પણુ ધોતા : નહિ. 


(સી) ઇએસીન રગોા છાપવાની એક ખીજ રીત પણુ છે. 
જેથી કરીને છાપેલા રગે ધોવામાં વધારે પાકા થાય છે પણુ સફાઇ-: 
દાર થતા નથી. 

૧૦ ભાગ રંગને 

૩૭૦ ,. ગરમ પાણીમાં ઓગાળે; પછી તેમાં 

૬૦૦ ,, ગુૅુ'દરતી લાહી મેળવે અને 

ર૦ ,, એસીટેટ ઓફ ક્રેમ ૩ર” ટવાડલને નાંખે 


૧૦૦૦ શાગ ચાય 


ઉપરના મસાલ્લાથી છાપો! સુકવો, દખાણુ વમરતી એક કલાક” 
બઆફે આપે* પછી સારી પેડે વી'છળી નાંખી થોડા સાખુથી ધોઇ નાંખે 


૧૩૬ રગવાની ફળા* 


રેશમ ઉપેર્‌ દએસીન રગે. 
૧ ર્‌ગાઢટ. 


૧૦ રતલ રેશમને માટે ૧૫ ગ્યાલન રેશમ ઉકાળેલું સાગુનું 
પાણી અને ૩૦ ગ્યાલન ચોખું પાણી લેવું. અને એટલી ટારટરીક 
એસીડ નાંખવી કે જે પાણી જભ ઉપર મુકતાં ખાટું લાગે. (૨ 
આંઉસ ચાલી શક્શે ) એવા પાણીમાં ૦। કલાક સુધી ઉકાળવું, 


૨ છાપવાની રીતઃ-- 
ર૦ ભાગ રંગને 
## ગરમ પાણીમાં પીગાળા પછી 
૬૦૦ ,, ગુ'દરતી લાદી અને છેવટે 
૮૦ ,, એસેટીક એસીડ €* ટવાડલની નાંખો. 


«૦0૬૦ 





૧૦૦૦ ભાગ 


આ મસાલાથી છાપીને સુકવો, વગર્‌ દબાણુની ૧ કલાક બાફે 
આપો, વી'છળો અને સુકવે. 


ઉન ઉપર્‌ ઈએઓસીન અને રે ડેમાઇન રગે!, 
ટૅનીન રંગાોતી માફક રંગો પણુઃ-- 


થ7 


ર્‌ થી ૪ રતલ ર'ગ અને પાસ તરીકે ૧૦ રતલ ગ્લેબરે 
-સે!લ્ટ લેવું. ૦1 કલાક સુધી ઉકળતા પાણીમાં રંગે પછીથી તેમાં 
2 થી ૩ રતલ એસેટીક એસીડ ૯ ટવાડલને। ઉમેરો અને દરીથી 
એકવાર વધારે ના કલાક રગીતે પૂરો કરે. સારી પેઠે વીછળે 
“અને સુકવે. 


કે/ 


જીનન્યતરા, 


એલીઝરીન રગે.  શૃજ્ક 


પાઠે ૫૦ સે? 
એલીઝરોન રગે 

તે નીચે પ્રમાણે છે:-- 

એલીઝરીન રેડ પેસ્ટ (જુદા જુદા મારકાના ) 

એલીઝરીન રેડ લમ્પસ ( ગાંગડા ) 

એલીઝરીન રેડ એસ પાવડર 

એલીઝરીન ઓરેન્જ પેસ્ટ 

એલીઝરીન ઓરેન્જ એસ ડબલ્યુ પાવડર 

એલીઝરીન મરન પેસ્ટ 

એલીઝરીન કલેરેટ પેસ્ટ 

એલીઝરીન બલ્યુ એકસ પેસ્ટ 

એલીઝરીન બ્લ્યુ એસ પેસ્ટ 

એલીઝરીન બ્લ્યુ એસ પાવડર 
પેટન્ટ એલીઝરીન 6ૃન્ડીગા ખ્લ્યુ એસ પેસ્ટ 
પેટન્ટ એલીઝરીન ઉન્ડીગોા બ્લ્યુ એસ ડબલ્યુ પાવડર 
પેટન્ટ એલીઝરીન ગ્રીન એસ પેસ્ટ 
પેટન્ટ એલીઝરીન ત્રીન એસ ડબલ્યુ પાવડર 
પેટન્ટ એન ગ્રેસીન બ્લ્યુ આર્‌ પેમ્ટ 
પેટન્ટ એન શ્રેસીન ખ્લ્યુ એસ આર્‌ પાવડર 
પેટન્ટ એન શ્રોસીન બ્લ્યુ ખી પેસ્ટ 
પેટન્ટ એન થ્રેસીન બ્લ્યુ એસ ખી પાવડર 
પેટન્ટ એન મ્રેસીન બ્લ્યુ જ પેસ્ટ 
પેટન્ટ એન શ્રસીન બ્લ્યુ એસ જ પાવડર 
પેટન્ટ એન ત્રસીન બલ્યુ જ એકસ્ટ્રા પેસ્ટ 
પેટન્ટ એન થેસીન બ્લ્યુ એસ જી એકસ્ટ્રા પાવડર 
એન શ્રેસીન બ્રાઉન પેસ્ટ 


ઉ૩૮ રગવાની કળા, 


એન મ્રસીન બાઉત એસ ડબલ્યુ પાવડર 

સીરૂલીન એસ પેસ્ટ અને પાવડર * 

પેટન્ટ એલીઝરીન ખ્લેક એસ પેસ્ટ, એસ આર પેસ્ટ 

પેટન્ટ એલીઝરીન ખ્લેક એસ આર ડખલ્યુ પેસ્ટ 

પેટન્ટ એલીઝરીન ખ્લેક એસ આર્‌ ડબલ્યુ પાવડર 

ગેલીન પેસ્ટ % 

પેટન્ટ ગેલોક્લે વાઇન પેસ્ટ 

મોરડન્ટ યલો જ અને આર્‌ પાવડર્‌ 

પેટન્ટ ફાસ્ટ બ્લેક ખી પેસ્ટ અને પાવડર 

પેટન્ટ ફાસ્ટ બ્લેક ખી એસ પેસ્ટ 

ઝુણાઃ--આ રગ ધોવામાં વિશેષ પાકા છે પણુ એતીલાધ્રન 
રંગોના જેવી ચમક આ રગોાથી આવી શકતી નથી. 


કઝ *૧૦૦૫૫૯૫૩૩૪સા૦૦૦%ઝા૯નમ#સકન. 


ર'ગ ઓગાળવા વિષે સામાન્ય ટીકા* 

(૧) એલોઝરીન ર ગો રગાતાં પહેલાં પાણીમાં બરોબર ઓગાળવા 
જેઈએ અને રંગવાના પાણીમાં ગરણાંથી ગાળી નાખવા 
ન્નેધ#એ. 
નીચેના રંગો ઓગાળવા માટે ડ 5 પાણી વાપરી શકાય. 

એલીઝરીન ખ્લ્યુ એસ પાવડર ( શુક ) 
એલીઝરીન ઇન્ડીગો બ્લ્યુ એસ પેસ્ટ ( દ્રવરૂપ ) અને 
પાવડર ( ભુકો ) 
એલીઝરીન મ્રીન એસ પેસ્ટ ઊ્રવરૂપ) અતે પાવડર (બુકે! ) 
સીરૂલીન એસ પેસ્ટ (દ્રવરૂપ ) અને પાવડર ( ભુષ્ઠે ) 
એલીઝરીન ખ્લેક એસ આર પેસ્ટ ( દ્રવરૂપ ) 
ખઆકીના એલીઝરીન રંગો માટે ગરમ પાણી વાપરી શકાય. 


એલીઝરીન રગે. ફડુટ 


(ર) એલીઝરીન રંગા જે દ્રવરૂપ અ.વે છે, તેઓને ઠંડી જગામાં 
રાખવા ન્નેઇએ, નહી તો ધણે સુકાઇ જઇ જેર વધી જરો 
એટલા માટે પીપનેો ઉપરનો ભાગ કાઢી એક ભીના કપડાનો 
કટકો ઉપર નાંખી ઢાંકણું પાછું ખેસાડવું, 

(૩) એવા દ્રંવરૂપ રંગો પીપમાંથી કાઢવા અગાઉ એક લાકડીથી 
અર્‌ાબર હલાવવા કે જેથી રગ સધળે મળી જઇ એકરસ યાય. 





સુતર ઉપર એલીઝરીન ૨'ગો. 
સુતર ૨'ગવા માટે તેને તૈયાર કરવાની ક્રિયા* 


(કાપડ અથવા સુતર ) 
૧૦૦ ર્તલને માટે 
૭ રતલ સોડા ક્રીસ્ટલ્સ અથવા 


૧1 રતલ સોડાએશ લેવેા* 
અને ડૃુખી શક્રે તેટલું પુરતું પાણી લઇ એક કલાક સુધા 
ઉકાળો, સારી પેઠે વી'છળા અને સુકવ્યા વગર રગે. 
એ. ટરકીરેડ ર્‌ગવાની રીત. 
ટરેકીરેડ તેલ અને એલ્યુમીનાના પાસ ઉપર. 
૧, તેલ રવાનો કેયા? 
૧૦૦ રતલ સુતરને માટે 
૧૦ રતલ ટર્કીરેડ એાઇલ એક્‌ 
૧૦ ગ્યાલન પાણી લેવું. 
તેમાં ઉકાળીને ધોએલું ભીનું સુતર નાંખી જ્યાંસુધો તેલનું 
પાણી સારી રીતે અને એકસાન પચે ત્યાંસુધી ફ્રેરવવું. તે પછી 
નીચોવી નાંખી ખુલી દવામાં અથવા તો ગરમીવાળા ઓરડા આમાં 
સારી રીતે સુકવે।!. 


૧૪૦ રંગવાતી કળા. 


૨, પાસ દેવાની ક્રિયા# 


તેલ દીધેલા સુતરતે નીચેનો પાસ આપવે।. 
એસીટેટ એક એલ્યુમીના €” ટવાડલને 
અથવા ખેઝીક સલફેટ એક એલ્યુમીના ૯” ટવાડલને।. 
આ પાસમાં સુતરને બરોબર અને એકસાન પચે ત્યાંસુધી 
બરે।ખર્‌ ડ્રેર્વવું. પછી નીચોવી એે દિવસ તાપમાં સુકવવું. 
જો પુરે] લાલ રગ જેતા હોય તો સુતરને તેલ અને ફ્ટકડીને 
પાસ એકવાર વધારે દેવે. 


૩* ચાક આપવાની ક્ચિા? 
૧૦૦ ગ્યાલન ગરમ પાણીને માટે 
પ રતલ ચાકનેો ભક નાંખી 

તે પાણીમાં ફટકડીના પાસ દીધેલા સુતર્ને ન કલાક ફેરવી 
બરોબર ધોઇ નાખવું. 

૪. ર'ગવાની રીત. 

૧૦૦ રતલ સુતરને માટે:-- 

૬ થી ૧૫ રતલ રગ (જેવો ખુલતેો અથવા ઘેરો કર્વે 
તે પ્રમાણે ) અને 

«11 થી ૨, રતલ ટરકીરેડ એપલ એફ. 

૩૦૦ ગ્યાલન પાણી લેવું. 

આ ર'ગવાળા દૅ'ડા પાણીમાં સુતરને ન કલાક ફેરવવું અને 
પછી ધીમે ધીમે ગરમ કરી એક કલાકની અદર ૧૫૦” ફેરન હાઇટ 
સુધી લાવવું. એટલું ગરમ કર્યા પછી ખીજે ૦॥ કલાક તેટલીજ 
ગરમીથી સુતરને ડ્રેરવવું; પછી નીચોવીને સુકવી નાંખવું. 


એલીઝરીન રગે. ૧૪૨ 


 _પ૫.* બારે આપવાની ક્રિયા. 


ઉપર્‌ પ્રમાણું રંગાયલા સુતરને સુકવ્યા પછી બાફ આપવાના 
વાસણુમાં ર્‌ કલાક સુધી દબાણુ વગર્‌ અથવા તો ૧ કલાક સુધી 
૭ રતલના દખાણે બાફ આપે. 


ખારે આપવાને સાટે સાદુ વાસણુ બનાવવાની રીત? 


પાણીનો બાફ કરવાને બોયલર્‌ અથવાં ખીજે કોઇ સાંચો ન 
હોય તે! નીચેતી સાદી રીતે છાપેલા કપડાંને ખાફ આપી શકાય છે. 


એક લાકડાની ચોરસ પેટી બનાવી તેને તળીએ ૨ ઇંચના 
ઘેરાવાનું એક ગોળ કાણું પાડવું. આ પેટીની અંદર્‌ તળીએથી થોડાક 
ઇંચ ઉપર એક લાકડાનીજ બનાવેલી નળીનું ચોકડુ' એેસાડવું. આ 
જાળીની ઉપર બાફ આપવાને મારે કપડાંને મુકવું. અને પેરીને 
હાપરાના આકાર જેવું ઢાંકણુથી બ'ધ કરી એક મેટા વાસણુ કે 
જેમાં પાણી ખૂબ નનેસમાં ઉકળતું હોય તેની ઉપર્‌ બરાબર ગોઠવીને 
મુકવું. પાણીમાંથી નીકળતો ખાક પેટીને તળીએ પાડેલાં કાણામાંથી 
પેટીતી અ'દર્‌ દાખલ થાય છે. એ પ્રમાણે કપડાંને બાફે લાગે છે. 
એટલી સંભાળ રાખવી કે પાણી વાસણુમાં પુરતા જથામાં હો્‌ય 
અને લાગટ ખાફ્‌ નીફળવાને માટે ખુબ જ્નેશમાં ઉકળતું રહે. 
૬, ચળકાટ આપવાની ક્રિયા, 
ખફ આપેલા સુતરને 
૪ રતલ સાખુ 
૦। રતલ સેો!ડાએશ અને 
૧૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં કાંઇપણુ દખાણુ વગર્‌ ર કલાક અથવા 
તો ૭ રતલના દબાણે બ'ધ વાસણુમાં ૧ કલાક ઉકાળે. 
આ ટર્કીરેડ ર₹ંગવાની રીત સુતરને ૧૫૦” ફેરન હાઇટ સુધીજ 
ગરમ કરવાને બદલે ઉકાળવામાં આવે તો ધણી સહેલ થઇ પડે છે, 


૧૪૨ રગવાતો ફળા. 


અમને ત્યારે બાફ આપવાના જર્‌ર રહેતી નથી. આ સહેલી રીતથી 
રંગેલા સુતર ઉપર્‌ ૧૫૦” ફેરનહાઇટ સુધીજ ગરમ કીધેલા સુતરના 
જેવી ચમક આવતી નયી. 

ઢેર્ડીરેડ ર'ગવાનો સાદી રીત. 


૧ તેલ દેવાની ક્રિયા ન 
ર પાસ ,, ,; આગળ લખેલું છે તેમ કરવું. 
૩ ચાક ,, ,, 


૪. ₹'ગવાની રીત, 
રંગવાના પાણીને ૧૫૦” ફેરનહાઇટ સુધીજ ગર્‌મ કરવાને બદલે 
1 ફલાકના અરસામાં ઉકાળવું અતે ખીજેો ના કલાક સુધી ઉફાળી 
તીચોવીને સુકવી નાંખવું. 
પ. આડે આપવાની ક્રિયા. 
આ સાદી રીતમાં બાર્‌ આપવાની જરૂર ,પડતી નથી. 


૬, ચળકાટ આપવાની ક્રિયા. 

ઉપર્‌ લખ્યા પ્રમાણે સધછ કરવું. . 

આ રીત નીચે દર્શાવેલા એલીઝરીન રંગોને માટે કામમાં 
-માવે જે. 

એલીઝરીન રૈડ પેસ્ટ (દ્રવરૂપ ) સધળા મારકાના 

એલીઝરીન રેડ લમ્પસ (ગાંગડા ) 

એલીઝરીન એરેન્જ પેસ્ટ (દ્રવરૂપ ) 

એલીઝરીન મરૂન પેસ્ટ (દ્રવરૂપ ) 

એલીઝરીન કલેરેટ પેસ્ટ (દ્રવરૂપ ) 

એલીઝરીન ખ્લ્યુ (એસ. આર. એસ. ખી. એસ જ. એસ 
જ. એકસ્ટ્રા ) પાવડર ( ભુકો » 

એનશ્રસીન બ્રાઉન પેસ્ટ ( દ્રવરૂપ ) 

સીરૂલીન એસ પાષડર ( ભુંક્ે ) 


એલીઝરીન રગે. ૧ૃછુડડુ.- 
સામાન્ય ટીકા. 
રંગવા વગેરેના વપરાતા પાણુમાં ચુનાનેો હેરફેર જથે! સમા" 
યેલો છે, જે ચુનો ટરકીરૈડ ર'ગવામાં ચોકસ અસર કરે છે. 
ટરકીરૅેડ એઓઈલનું વપરાયેલું પાણી જેમાં (૧) દરેક ૧૦૦% 

રતલ સુતરને માટે 
૧૦ રતલ ટર્‌કીરેડ ઓઇલ એક્‌ ઉમેરવાથી વાપરી શકાશે. 


તેમજ (૨) એસીટેટ એફ એલ્યુમીના અથવા ખેઝીક સલટ્રેટ 
એક એલ્યુમીના પાસ પણુ પાછે! વાપરી શકાય છે. 





બીઃ ક્રોસના પાસ ઉપર ૨'ગવાની રીત. 


૧, પાસ રેવાની ડિયા, 
(૨) ખુલતા રગોા ૨ગવા માટે? 


(એ) એસીટેટ એફ ટર” ટવાડલથી ખી. એ. અતે એસ. એક. 

૧૦૦ રતલ સુતરને માટે 

૬૦ રતલ એસીટેટ એફ કેમ ૩ર” ટવાડલતી ખી. એ. અને 
એસ. એફ. 

૩૦૦ ગ્યાલન પાણી લેવું. 


૧ કલાક સુધી સુતરને ઉકાળી અને સુતર ઉપર્‌ પાસ એક 
સરખો ચઢવા માટે ખરેખર ફેરવવાની સ'ભાળ લેવી તે પછી સારી 
પેટે ધોઇ સુકવ્યા વગર રગે. 


(ખી) કલેોરાઇડ ઓફ ક્રેમ ૩ર” ટવાડલથી ખી. એ. અને 
એસ, એક્‌ સુતરને કલે!રાધડ ઓફ ક્રોમ ૩૨” ટવાડલનામાં બરોબર 
દ્રવી ૧૨ કલાક અથવા આખા રાત સુધી રહેવા દેવું. પછી તીચોવી 
નાંખી ખરેબર ધે નાંખવું. 


૧૪૪ ર્‌ંગવાતી કળા, 


(૨) સધ્યમ રંગોને સાટે, 


સુતરને કેલોરાધડ એક ક્રેમ ૩ર ટવાડલ ખી. એ. અને એસ 
એકેનામાં બરેખર ફેરવવું અને ૧ર કલાક સુધી રહેવા દેવું. પછી 
નીચોવી નાખીને ખરેખર ધે! નાંખવું. પછી નીચેના તેલના પાણીમાં 
ફ્રેરવવું. 
૧૦ રતલ ટર્જીરેડ એ!ઇલ એક્‌ 
૧૦ ગ્યાલન પાણી લેવું 
અને તેમાં ન્યાંસુધી બરાબર અને એકંગરખી રીતે પચે ત્યાંસુધી 
ફેરવવું 
સારી પેડે નીચોવી નાખી ખુલી હવામાં અગર તે। ગરમીવાળા 
ઓરડાઓમાં સુકવે, 
વળી ફરીથી ૩ર” ટવાડલના કલોરાઇડ ઓફ કોમમાં ખી. એ. 
અને એસ. એક. સુતરને ફ્રેરવો. અને ઉપર મુજબ રાખી, ધોઇ 
સુકવ્યા વગર્‌ રગે. 
(3) ધણાજ ધેશા રંગો માટે, 
ઉપર લખ્યા મુજબ સુતરને 
કલોરાદઇડ ઓકે ક્રોમ ૩ર ટવાડલનામાં, બી. એ. અને એસ એક 
કેર્વી પછી ઉપર્‌ મુજબજ 
ટરકીરેડ ઓઇકલ્ષમાં ફેરવવું પછી 
૫૦ ગ્યાલન ઉકળતા પાણીમાં 
પ રતલ હરડાંનો ભૂકો નાંખાં 
આ પાણીમાં સુતરને ફેરવી ૧2 કલાક સુધી અંદર્‌ રહેવા દેવું. 
નીચોવી નાખીને સુતરને પાછું ક્લોરાઇડ ઓફ ક્રેમ ૩ર ટવાચ્લ- 
નામાં ખી. એ. એને એસ એક્‌. બરોખર ફેરવીને સુતરતે ૪ કલાક 
સુધી રહેવા દેવું. પછી નીચોવી ધેઉ્ટ નાંખી સુકવ્યા વગર્‌ રંગવું. 
ન 


એલીઝરીન : રગે. ૬૪૫- 


સામાન્ય ટીકા. 


ઉપલાં વપરાયલાં ડેલેોરાઇડ એક્‌ કોમની અને ટરકીરેડ એઓઇ્લતું 
પાણી ફરી વપરાશને માટે રાખી મુકવું. કલારાધ્ડ ઓફે કોમનું જેર' 
ન કમી થઈ ગયું હોય તો કેલારાધડ ઓફે ક્રોમ ૫૩” ટવાડલના 
ખી. એ. અને એસ. એકમાંથી થોડ લઇ તેટલી હીત્રી ઉપર પાછા 
લાવવું. ટરકીરેડ એશઇલના પાણીમાં દરેક ૧૦૦ રતલ ખીજ સુતરતે. 
માટે ૧૦ રતલ ટરછીરેડ ઓઇલ ઓફ નાખવું. 


૨. ૨ગવાની રીત? 


૧૦૦ રતલ સુતરને સાટે 
પ થી રપ રતલ રગ-( જેવો ખુલતા અથવા ઘેરે જ્નેધ્તો . 
હોય તે પ્રમ!ણે ) લેવો અને 

એલીઝરીન રેડ 

એલીઝરીન ઓરેન્જ અને 

એલીઝરીન મરૂનને માટે 

વા થી પ રતલ એસીટેટ ઓક લાઇમ સુકો લેવો. ખીન્ન 
સધળા એલીઝરીનના રગે માટે, 

૬ થી ૧૨ રતલ એસેટીક એસીડ ૯ 'ટવાડલ ( રંગના પાણીમાં 
જેમ ચુનો વધારે હોય તેમ) લેવી. 

રગવાને માટે 

૩૦૦ ગ્યાલન પાણી લેવું, અને 

સુતરને ના કલાક &'ડુ ફ્રેરવવું. પછી ના થી ૦૬1 કલાકના 
અરસામાં ઉકાળવું અને ૧ થી ૨ કલાક સુધી જેમ રંગ હલકે” 
અથવા ઘેરે! રંગવે હ્ય તેમ ઉકાળવું. 


રંગી રહ્રા પછી બરેબર ધોઇ નાખી ૧૪૦” ર્‌ેરતહાઇટ અથવા 
તા ઉકળતા સાખુના પાણીમાં ધોઇ નાખવું. 


“કૃ રગવાની કળા. * 


આ ઉપરની રીત પ્રમાણે એલીઝરીન લેક એસ, પેસ્ટ, 
એસ ઓર પેસ્ટ, ફાસ્ટ બ્લેક ખી. એસ અને ખી. સિવાય સધળા 
-એલીઝરીન રંગા રંગી શકય છે. 


સો. લેોખ'ઠના પાસ ઉપર ર'ગવાની રીત 


૭૦ રતલ ટરકીરેડ એઓઇધલે એફ અને 
૧૦૦ ગ્યાલ્ઞન પાણીમાં-- 


સુતરને બરાબર ડ્રેરવવું અને નીષોવીને સુકવવું. પછી સુતરને 
એસીટેટ એક આયન ૭ થી ૧૨” ટવાડલનામાં ( જેમ ખુલતો 
અચવા ઘેરે જેઇએ તેમ ) ફેરવવું, અને ન્યાં સુધી એક સરખી 
રીતે તે પાસ દાખલ થાય ત્યાંસુધી ફેરવવું ચાલુ રાખવું. પછી 
નીચોવીને ખુથી હવામાં અથવા તો થોડી ગરમીવાળા ઓરડાઓમાં 
જ૮ કલાક સુધી સુકવવું. સુકાઇ! રહ્યા પછી નીચેના ચાકના ગરમ 
પાણીમાં ફેરવવું. 
૧૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં, 
પ થી ૧૦ રતલ ચાકનેો જુકે। લેવો, 
પછી સારી પેડે ધોઇ નાખવું, 
૧૦૦ રતલ સુતર રગવા માટે 
૩૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં 
પ થી ૧૫ રતલ રગ લેવે।. 
એક કલાક સુધી ઉકાળવાનું ચાલું રાખો, તે પછી ધુઓ અને 
' સાન્નુ આપે. 


આ રીત પ્રમાણે એલીઝરીન રેડ રંગી શકાય છે. 


એલીઝરીન રંગો છાપવાની રીત, ૧૪ 
પાડ ૫૧ સે!* 


ડીમ એલીઝરીન ૨'ગેો છાપવાની રીન. 
૧૦ રગની સાથે પાસ સેળવીને છાપવાની રીત. 


કપડાંને સોડાથી ઉકાળીને ધોઇ નાખ્યા પછી નીચેનો તેલને 
પાસ આપેઃ-- 
૧૦ ગ્યાલન પાણીમાં 
૭ રતલ ટર્છીરેડ ઓઇલ ડી. નાખવું. 


નીચોવીને ફપડાંને ૧૨ થી ૨૪ કલાક સુધી ખુલ્લી દવામાં 
અથવા ગરેમીવાળા ઓરડાઓમાં સુકાવે!. 
એલીઝરીન રૅડ 
એલીઝરીન ઓરેન્જ 
એલીઝરીન મરૂન 
એલીઝરીન કલેરેટને માટે 


આ તેલના પાસ ઘણેજ જરૂરનાો છે. ખીજ એલીઝરીન 
રંગા માટે આ પાસ જરરનો નથી પણુ જુદી જુદી ભ્રાતા કે જેમાં 
બ્લુ, ખ્લેક, થાઉન, વગેરે તેમજ ને લાલ રગ કરવે હોય તે 
તે લાલ રંગને માટે તેલને પાસ આપવાની જરૂર છે 

છાપવાના મસાલાની મેળવણીમાં 
ગુ'દરની લાહી અને 
આટઢાની કાંજી વાપરવામાં આવે છે. 

આટાતી કાંજથી ધણા ધેરા રગે થાય છે. અને ચુદર્‌ની 
લાદીથી ખુલતા રંગા છાપવામાં આવે છે, 

છાપવાનો મસાલો રંગ; ને ગુદરતી લાહી અમવા આટાતી 
ઢાં સાથે બરાબર એકસરખી રીતે મેળવીને બનાવવામાં આવે 


૧૪૮ ' રગંવાનો કળા. 


છે, પછી તેમાં જુદા જુદા પાસ નાંખી બરાબર હલાવવું 
છેવટે કપડામાંથી ગાળી લેવું, . 
એલ્યુમીનાનો પાસ નીચેના રગે છાપવાતે વાપરવે।. 
' ૨ એલીઝરીન રેડ : 
 એલીઝરીન ઓરેન્જ 
એલીઝરીન મરૂન * 
એનથદ્રેસીન ખાઉન 
લોખ'ડનો પાસ એલીઝરીન રૅડ ને માટે વાપર્વે!* 
કોમનો પાસ એલીઝરોન કેક, આર. પાવડર, એસ 
ડબ્લ્યુ પાવડર, અને દૂ।સ્ટ્ર બ્લેક ખીઃ અતે ખી. એસ. 
સઘળા 2? ગાને માટે વપરાય છે. 


છાપવાના સસાલા. 
એલીઝરીન રેડ ( એલ્યુમીનાનો પાસ) 
૧૫ રતલ એલીઝરીન રેડ ૨૦% 
૧૦ ,, એસોટેટ ઓફ્‌ લાઇમ ૧૫: ટવાય્લ 
૧૫ ,, એસીટેટ ઓફે એક્યુમીના ૧૫ ટવાડલ 


પ .,, સોરડન્ટ એઓ. એકસ (ઓકઝાલ્ેટ ઓફ ટીન ર૫” 
પપ ),, ' આટઢાતી કાંજ 





૧૦૦ રતલ 
૨* એલીઝરીનત પપીન્ડ ( એલ્યુમીનાનો પાસ) 
પ રતલ એલીઝરીન રેડ ર૦” 


૩ ,, એસીટેટ એફ લાઇમ ૧1૫ ટવાડલ 
પ ,, એસીટેટ એફ એવજુમીના ૧૫” ટવાડલ 


અને 


. આર. 
સિવાય 


ટવાડલ) 


ર ,, મેોર્ડન્ટ એ,'એકસ (એગ્ઝાલેટ એકે ટીન ર૫ ટવાડલ) 


૮૫ .,, ઝુદરતી લાડી 





૧૦૦ ર્તકે 


એલીઝરીન રગે!ઃ છાપવાની રીત. ૧૪૯ 


૩. એલીઝરીન ઓરેન્જ (એલ્યુમીનાને પાસ ) 


ર૦ રતલ એલીઝરીન એરેન્જ ૧૫.૭ 

પ ,, એસેટીક એસીડ ૯€* ટવાડલ (૩૭૦?  . 
પ ,, એસીટેટ ઓફ લાઇમ ૧૫” ટવાડલ 
ર૦ ,, એસીટેટ ઓકે એલ્યુમીના ૧૫ ટવાડલ 
પ૦ ,, આટાની કાંજી 


ાઉકડઝાદસકઝભજસસરકકઝમા 8 ' ઇ'જાટ 


૧૦૦ રતલ 


૪ એલીઝરીન મરૂન ( એલ્યુમીનાનો પાસ ) 


૧૫ રતલ એલીઝરીન મરૂન ૨૦ 7 

પ ,, એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ (૩૦) 

પ ,, એસીરટ એફ લાઈમ ૧૫” ટવાડલ 

૧૫ ,, સદ્ફેસાધડ નાઇડ ઓફ એલ્યુમીના ૩ર ટવાડલ 
૬૦ ,, આઢાની ડાંજ 





૧૦૦ રતલ 


પ- એલીઝરીન ે ( કોમતેો પાસ) 


૧૦ રતલ એલીઝરીન રેડ ર૦, 

પ ,, એસેટીક એસીડ ૯ ટવાડલ ( ૩૦) 

પ ,, ણ ઓક્‌ લાધ્મ ૧૫ ટવાડલ 

૧૦ ,, એસીટેટ ઓફ ક્રોમ ડર ટવાડલ (બ;એ અને એસ;એફ) 
૭૦ ,, આટાની કાંજી વ 





૧૦૦ રતલ 


શૃપ્ડ 


₹'ગવાની કળા. 


૬, એલીઝર્‌ીન એરેન્જ ( ક્રેમતાો પાસ) 


(3 


૧૦ રતલ 


૧૮ ,, 
દપ ),, 





૧૫ 


૧૦ ,; 
19૦ 





૧૦૦ રતલ 


પૃ રતલ 
ધેપં ;, 


92 


છપ ,, 





૧૦૦ રતલ 


પૃ રતલ 
૧૫ 


$7 


એલીઝરીન ઓરેન્જ ૧૫7 

એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ ( ૩૦% ) 

એસીટેટ ઓક્‌ ક્રોમ ટર્‌ ટવાડલ (બીએ અને એસએફ) 
આટાતી કાંજી 


૮, અલીઝરીન મરૂન ( કે।મનો પાસ ) 


એલીઝરીન મરૂન ૨૦.. 

એસેટીક એસીડ ૯” ટવાઃક્ષ (૩૦. ) 

એસીરેટ ઓફ ક્રોમ ૩૨” ટવાડલ (બીએ અને એસએ?) 
આટાની ફાંજ 


૮, એલીઝર્‌ીન બ્લ્યુ ( ક્રોમનો પાસ ) 


જ 


એલીઝરીન બલ્યુ એસ પાવડરને 
હા પાણીમાં ઓગાળોા 
એસીટેટ ઓફક્‌ કોમ 
એસ. એક ) 

આટાનતી કાંજી 


ઇ. પ? 
ડન 


ટવાડલ (ખી. એ અને 


€, સીરૂલીન ( ક્રોમતે પાસ ) 
સીરૂલીન એસ પાવડરને 
પાણીમાં ઓગાળે 


એલી ઝરીન રગે છાપવાની રીત. ૧૫૬ 


૫ ,,  એસીટેટ ઓફ ક્રોમ રર ટવાડલ (ખી. એ, અને- 
એસ. એફ ) *” 
'છપ ,, આટાની કાંજ 





૧૦૦ રતલ 
૧૦, એલીજુરીન ઇન્ડીગોા બ્લ્યુ અને એલીરરીન ગીન 
(ક્રોમનો પાસ ) 
૧૫ રતલ એલીઝરીન ઇન્ડીગો ખ્લ્યુ એસ પેસ્ટ અથવા એલીઝરીન” 
ત્રીન એસ પેસ્ટ રી ' 
પ ,. એસીટેટ ઓફ કે।મ ૩ર” ટવાડલ (બી.એ. અને એસ એર) 
૮૦ ,, આટાની કાંજ 





૧૦૦ ફેતલ . 
૧૨૪ ગેલીન મ પાસ ) 
3૦ રતલ ગેલીન પેસ્ટ (૧૦. 


પ ,, એસીટેટ ઓફ્‌ કોમ મ ટવાડલ તે (બી. એ અને એસ એક)' 
દપ ,, આટાની કાંજી 





૧૦૦ રતલ 
૧૨. એનષ્રેસીન બ્રાઉન (કે।મનો પાસ ) 
૧૫ રતલ એકમ્નેનસીન બાઉન પેસ્ટ * 
પ ,, એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ ( ૩૦%) 
૧૦ ,, એસીટેટ ઓક ક્રોમ ડરે” ટવાડલ (બી. એ. અને એ એસ એક)” 
૭૦ - ,;; આટાની કાંજી 





૧૦૦ ફજતલ 


૧૫૨ 


૩૭૦ રતલ 


પ ,; 
"૧૦ મ 


“પપ 





"૧૦૦ કતલ 


“૧૦ રતલ 


પ ઝુ 
" »ઝ# 








"૧૦૦ રતલ 


૨'ગવાની કળા. 
ઉ૩* એલીઝય્‌ીન ખ્લેક ( કોમને પાસ). 


એલીઝરીન ખ્લેક એસ પેસ્ટ અથવા એસ આર પેસ્ટ 
એસેટીક એસીડ €” ટવાડલ (૩૦%) 

એસીટેટ ઓફ ક્રોમ ૩૨” ટવાડલ (ખી. એ. અને એસ એ) 
આટાની કાંજી 


૧૪. ગેલી યેલેવીન (કોમનો પાસ) 
ગેલા કેલેવીન પેસ્ટ 
એસેટીક એસીડ ૯€' ટવાડલ (૩૦૪) 
એસીટેટ એક્‌ કોમ ૩ર” ટવાડલ (બી. એ. અને એસ એક) 
આટઢાની કાંજ 


૬૧૫. એલીઝરીન રેડ (લોખ'ડનો પાસ ) 


એલીઝરીન ૨૦૭7 

એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ (૩૦7) 
એસીટેટ ઓક લાઇમ ૧૫” ટવાડલ 

એસીટેટ એક આયન ૨૩ ગવ!ડલ 
આટાની કાંજી 


આ ઉપરની વિગતો ઘેરા રગ કરવા હોય તેને માટે છે. જને 


ખુલતા તેમજ 


આછા રંગા છાપવા હોય તો ગુર્‌ અથવા કાંજનેો 


-ભામ છાપવાના મસાલાઓમાં વધારે લેવે।. 


એધ્ીઝરીન રંગા છાપવાની રીત. ૧ૃપ્કુ 


રગ છાપ્યા પછી કપડાંને ખુલ્લી હવામાં અથવા ગરમીવાળા 
એરડાએમાં સુકવી એ કલાક વગર્‌ દખાણુ અથવા ૧ કલાકં ૭ 
રતલના દખાણે બાફ આપવે।. 
એલ્યુમીનાના પાસ ઉપર એલીઝરીનથી છાપેલા લાલ અને 
ગુલાખી કપડાને બાર્‌ આપ્યા પછી નીચેના ચાકના પાણીમાં ફેરવવું. 
૧૦૦ ગ્યાલન પાણીને માટે 
પ રતલ ચાકનેો ભુકો લેવે।. 
પછી ખરેબર ધોધ નાખી તીચેના સાખણુના પાશીમાં 
ધોઈ નાંખો. 
૭ રતલ સાથુ 
૧ ,, સેડાએસ અથવા ૨ રતલ સોડા ક્રીસ્ટલ્સ 
૧ ,, ટીન સોલ્ટ 


૧૦૦ ગ્યાલન પાણી. 
તે પછી પાછું ધોઇઇ નાખો. 


ખાકીના એલીઝરીન રંગથી, છાપેલા કપડાને બાફ આપ્યા 
પછી ધોઇ નાંખી નીચેના સાણુના પાણીમાં ધોઇ નાખવું. 
૧૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં 
૩ રતલ સાબુ લેવે।. 
અને કૂરીથી ધેપ! નાખો. 





૨. ડપડા ઉપર પાસ છાપો એલીઝર્‌ીન ૨'ગવાની રોત. 


એલીઝરીન રંગો પાસતી સાથે મેળવીને છાપી અને પછી 
ખર આપીને પાકા કરવાને બદલે ફક્ત પાસ છાપીને પછી કપડાંને 


એલીઝરીન રંગોથી રગી શકાય છે. 
૪૦ રતલ એસીટેટ એકે એલ્યુમીના ૧૨” ડવાડલ 
ધેરા લાલને માટે # ૬૦ રતલ આટાની કાંજી 





૧૦૦ રતલ 


૧૫૪ રગવાતી ફળા. ” 


૪૦ રતલ એસીટેટ એફ આયન ૧૨” ટવાડ૯ 
જામલી માટે ? ૬૦ ,, આટાની કાજ 


[9જ 





૧૦૦ રતલ 


આ મસાલા કપડાં ઉપર્‌ છાપી ખુલ્લી હવામાં અથવા ગરમી- 


વાળા ઓરડાઓમાં ૪૮ કલાક સુધી સુકાવા દો, સુકાયા પછી 
નીચેના ચાકના પાણીમાં ફેરવે. 


૧૦૦ ગ્યાલન પાણીમાં 
પ રતલ ચાકને ભુક્ે। લેવે 
અને બરેબર ધોઇ નાખવું. આ ચાકનું પાણી એલ્યુમીનાના 
પાસને માટે ગરમ અને લોખ'ડના પાસને માટે ઉકળતું જેદઃએ. 
જેમ ઘેરે રગ કરવો હેય તેમ અને જેટલી જગ્યા ઉપર 
પાસ છાપ્યાો હોય તે પ્રમાણે ૧૦૦ રતલ કપડાંને માટે. 
પ થી ૧૦ રતલ એલોઝરીન રેડ ૨૦ અને 
મ થી ૧ રતલ ટરકીરેડ એઇઇલ એક્‌ લેવું. 
છાપેલા કપડાને ઉપરના પાણીમાં ફેરવવું અને ૦॥1 કલાકના 


અરસામાં ઉકાળીને ૧ કલાક વધારે ઉકાળવું; પછી ધોધ નાંખી 
સાષુના પાણીમાં ધોઇ નાખવું. 


૭. પાસ ઉડાવૉને એલીઝરીન છાપવાનો રીત. 
કપડાંને પહેલાં 
એસીટેટ ઓક એલ્યુમીના ૯ ટવાય્લમાં બરોબર એક સરખી 
રીતે પચે ત્યાંથી ફેરવી નીચોવી નાખી થોડો વખત સુકાવવું. હને 
આ પાસને છાપવાને નીચે મુજબનો મસાલો છાપે. 
૨ રતલ સાઇટ્રીક એસીડ અને 
૮ ,, ચગૅુદરતી લાહી અથવા આટાની કાંજી 
છાપીને કપડાંને ખુલી હવામાં અથવા ગરમીવાળા ઓરડાઓમાં 


એલીઝરીન રંગો છાપવાની રીત. ઉપધ 


૪૮ કલાક સુધી સુકવવું. સુકાઇ રહ્_ા પછી કપડાંને નીચેના ચાકના 
પાણીમાં ફેરવવું. પછી 

૧૦૦ ગ્યાલન પાણીને માટે પ રતલ ચાકને ભુકે લેવો. 

અને ખરાબર ધોઇ નાંખે. 

૧૦૦ ર્તલ કપડાને માટે નીચેનું રંગનું પાણી બનાવે. 

પ થી ૧૦ રતલ એલીઝરીન ૨૦ 
૪૦ થી ૧ રતલ ટરકીરેડ ઓધલ એફ. 

કપડાંને ફેરવો અને ૦11 ' કલાક ઉકાળાને ૧ કલાક સુધી 
વધારે ઉકાળવું. 

રંગ્યા પછી કપડ'ને થોડે વખત કલોરીન (બલીચી'ગ પાઉડર) 
ના ૧1 ટવાડલના પાણીમાં ફેરવે. પછી ધોઇ નાખી સાખુના 
પાણીમાં ફરીથી ધોવું. 

ઈઃ રૂાસ્ટ બ્લેક બી. એસ, અને બી. પેસ્ટ, 

નીચેનું રંગનું પાણી તેયાર કરીઃ-- 
૧૦ રતલ ફસ્ટ ખ્લેક પેસ્ટ 
૧૦ ,., સલફ્‌ાપ્તડડ એફ સોડિયમ ગાંગડા 
૮ થી ૧૨ ગ્યાલન &ં'ડુ પાણી (જેમ ખુલતો અથવા ઘેરે 
કરવો! હાય તેવે. ) 

સુતર્‌ને ઠૅ"ડુ ફેરવવું અને બરાબર ફેરવી ૧ થી ૧॥ કલાક 
સુધા અદર રહેવા દેવું; પછી નીચોવી નાખી તરતજ ધોઇ નાખવું. 

સુતર્‌માંથી નીચોવી કાઢેલો રંગ પાછે ઉપરના રગના પાણી- 
માંજ નાંખવો કકે જેમાં દરેક ૧૦૦ રતલ સુતરને માટે 

૩૦ થી ૫૦ રતલ ફાસ્ટ ખ્લેક પેસ્ટ અને 

૧૫ થી રપ રતલ સલફ્રેધઇ્ડ એક સોડિયમ ગાંગડા ( જેમ 
હલકા ઘેરે! જોઇએ તેમ ) નાંખી વારવાર ફરી ફરીને રંગવું. 

અનતાં સુધી સુતરને હાથે ફેરવવું નહિં અને હાથમાં ર્‌બરનાં 
મોજ પહેયો હોય ત્યારેજ ફેરવવું. નહિ' તો લાકહીથી સુતરને હલાવવું. 


૧૫૬ ર ગવાની કળા. 


રગવાને માટે લોખ'ડ લાકડાના કે મારીનાં વાસણા વાપરવાં 
દ્રારટ બ્લેડથી હલકા રંગા રંગ્યા હેય તો રેતીનના ર'ગોને માટે 
પાસ તરીકે કામ લાગે છે. કૈમકે તેમ કીધાથી સુતરને હરડાંનો પાસ 
દેવાની કાંઇ જરૂર રહેતી નથી. 
દાખલા તરીકે સુતરને નીચેના રગના પાણીમાં ૧ કલાક ફેરવવું. 
૧ રતલ ફાસ્ટ ”લેક. પેસ્ટ 
૧ ,. સલકાધઇડ એક સોડિયમ ગાંગડા અને 
૬ ગ્યાલન પાણી ( ઠંડું )--નીચેો1વીને ધોઇ નાંખવું. 
પછી-૧૦૦ રતલ સુતરને માટે 
૧૦ ,, ઇઈન્ડીગા ખ્લુ ખી. બી. પેસ્ટ અને 
૧ ,, ફૂટકહી લઇ 
૦। કલાક સુધી ઉકળતા પાણીમાં રગવું. 





પાડ પર સે. 
રેશમ ઉપર એલીઝરીન ર૨'ગે!ા* 
રેશમ રગતા પહેલા? 


રેશમને રગતાં અગાઉ સાબુના પાણીમાં સારી પેડે ઉશેટવું ન્નેપ્એ. 

૧૦ રતલ રેશમને માટે 

ર॥ ,, માસેલસ સાણુ અને 

૭૦ ગ્યાલન પાણી લેવું અતે પાણી ઉકળતાં સુધી ગરમ કરવું 
પણુ ખદખદાવવું નહિ. રેશમને આ પાણીમાં નાંખો અને ધીમે 
પરીમે એક કલાક સુધી ફેરવો. તેટલા વખતમાં પાણી ઉકળતું રહેવું 
નઇએ. પછી ખે વખત પાણીમાં સારી પેડે ધોઇ નાખવું. ( આ 
સાબુના પાણીમાં રૅશમ ઉકાળ્યા પછો જે પાણી રહે છે તેને ખોઇલ્ડ 
એકે લીકર અથવા સાખુતા પાણીમાં ઉકાળેલા રેશમનું પાણી કહે 


રેશમ ઉપર એલીઝરીન ર્‌ગે. ઉપ૭ 


છે. એ પાણી સુદર રંગો રગતી વખતે થોડે ગ'ધકના તેજખબ સાથે 
રંગવામાં વપરાય છે. 


એ. એલ્યુમીનાના પાસ ઉપર ૨'ગવાની રીત, 


૧, પાસ દેવાની ક્રિયા, 
દ રતલ ફ્ટકહી 
પ ઓ'સ સોડા એશ (અથવા ૧૦ ઔ'સ સોડા પા 
૧૦ ગ્યાલન ઠંડુ પાણી 
તેમાં રેશમને બસેશ્રર ફેરવી ૧ર કલાક અથવા આખી રાત રહેવા 
દેવું. પછી નીચોવીને પાણીમાં ધોઇ નાખવું અને ૦ કલાક તીચેના 
પાણીમાં ફેરવવું. 
પ રતલ ખાય કાર્ખાનેટ એફ સોડા 
૧૦૦ ગ્યાલન પાણી 
અને ધોઈ નાખવું. 
૨, રંગવાની શીત? 
૧૦ રતલ રેશમતે માટે 
૦॥ થી ર૨ રતલ રંગ ( જેવો ખુલતેો ઘેરો જઇએ તેવો ) 
૬ ગ્યાલન રેશમ ઉકાળેલું સામુનું પાણી 
૩૦ ગ્યાલન ઠંડું પાણી લેવું 
એલીઝરીન લાલ ર્‌'ગની વખતે ₹ગના પાણીમાં એટલી એસે* 
ટીક એસીડ €” ટવાડલ નાંખવી કે જેથી રગના પાણીમાં ખારનો 
શગ (સાણુનું પાણી નાખતાં થએલો ) અથવા તેજખબના ભ્રાગની 
અસર માજ્ષમ પડે નહિ'. ખીજ એલીઝરીન રંગા રગતી વખતે 
થે!ડી એસેટીક એસીડ નાંખવી કે જેથી કરી તેજબતી અસર 
માલમ પડે. 
શમા રગના પાણીમાં રેશમને ફેરવવું અને વા કલાક ફેરવ્યા 
પછી ૦11 કલાકના અરસામાં ઉકાળવું અને 3 કલાક વધારે ઉકાષ્ 


૧૫૮ ર્‌ગવાની કળા. 


ળવું, બરોબર ધોધ નાંખી ન કલાક તીચેના પિ ઉકળતા 
પાણીમાં ઉકાળે. 
૩૦ ગ્યાલન પાણી 
૧ રતલ સાણુ ર 
રશમ ઉપર તેજી ભાવવાને માટે નીચેના તેજાબના ગરમ 
પાણીમાં ટ્રેર્વવું. 
૬ રતલ એસેટીક એસીડ €' ટવાડલ ( ૩૦% ) 
૩૦ ગ્યાલન પાણી 
તીચોવી નાંખી ધોયા વગર સુકવવું. 
આ રીતે નીચેના રંગોને માટે કામમાં આવે છે. 
એલીઝરીન રૈડ પેસ્ટ 
એલીઝરીન ઓરૈન્જ 
એલીઝરીન મરન 
એલીઝરીન કલેરેટ 
એન્થ્રેસીન બ્રાઉન 
સીરૂલીન 
ગેલીન 
એનમેસીન બ્લ્યુ. 
ભી, કોમના 'પાસ ઉપર ર'ગવાની રીત. 
૧, પાસ દેવાની ક્યા, 
રેશમને 


કેલોરાઇડ ઓફ ક્રેમ ડર ટવાડલ (ખી. એ. અને એસ. એશ.) * 
માં બરોબર ર્રેરવવું અને ૬ ક્લાક સુધી અ'દર્‌ રહેવા દેવું. 


' નીચોવીને ધોઇ નાખવું અને પછી નીચૅના ખારના પાણીમાં 
દરેશમને ફેરવવું. 


રશમ ઉપર એલીઝરીન ર્‌ગે!* દપક 


પ રતલ ખાય કાખોનેટ એમે સોડા અને 
૧૦૦ ગ્યાલન ઠૅડુ પાણી લેવું. 
અને બ કલાક સુધી ફેરવી બરોબર ધોધ નાખવું. 
૨. ર૨ ગવાની રીતઃ 


૧૦ રતલ રેશમને માટે 
ના થી ર રતલ રગ ( જેમ હલકે ઘેરો રગ જેઇએ તેમ ) 
૬ ગ્યાલન રેશમ ઉકાળેલું સાણુનું પાણી અંને 
૩૦ ગ્યાલન ઠૅંડુ પાણી અને એટલી એસેટીક એસીડ ૬ 
ટવાડલ (૩૦%) લેવી કે જેથી થોડી તેનનબની અસર માલમ પડે. 
આ પાણીમાં રેશમને ન કલાક ફેરવી ૦11 કલાકના અરસામાં 
ઉકાળવું અને એક કલાક વધારે ઉકાળવું; પછી ધોઇ નાખી ભા 
કલાક સુધી નીચેના સાભ્ુના પાણીમાં ઉકાળવું. 
૧ રતલ સાખુ 
૩૦ ગ્યાલન પાણી. 
રેશામ ઉપર ચળકાટ લાવવાને માટે નીચેના એસીડના પાણીમાં 
રેશ્રમને ૦1 કલાક ફેરવવું. 
૬ રતલ એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ (૩૦૪%) 
૩૦ ગ્યાલન ગર્‌મ પાણી 
નીચોવીને ધોયા વગર સુકાવવું. 
આ રાતે નીચેના રંગો સિવાય સધળા રંગા થઇ શકે છે. 
એલીઝરીન ખ્લેક એસ. અને એસ. આર્‌. પેસ્ટ. 
ફાસ્ટ બ્લેક બી. અને બી. એસ. 
એલીઝરીન બ્લેક એસ. આર્‌. ડબલ્યુ ર્‌ંગવાને માટે રંગનું 
પાણી કમા ઓછા પ્રમાણમાં લેવું. 
૩ રતલ એલીઝરીન બ્લેક એસ. આર્‌. ડબલ્યુ પાવડર. 
૩૦ ગ્યાલન પાણી. 
ખીજી સધળી રીતે ઉપર્‌ લખેલી વિગતો મુજબ ચાલવું. રી 


૧૬૦.  ર₹ગવાતી કળા. 


સીમ રેશમ ઉપર છાપવાની રીત. . 


૭ાપવાની અગાઉ રેશમને સાખુના પાણીમાં સારી પેડે ઉકાળીને 
ધોણઇ નાખવું. ' 

રેશમ ઉપર્‌ છાપવાને માટે આટાની કાંજ કરતાં ગુ'દરનું પાણી 
વધારે ફાયદાકારક છે. 

છપવાનેો મસાલો નીચે મુજબ બનાવવામાં આવે છે: ગુ'દર્‌તી 
લાહીમાં રંગને એકસરખી રીતે ઓગાળા પછી બીન પાસ નાંખી 
બરાબર હલાવીને એક કપડાના કકડામાંથી ગાળી કાઢવે।. 


છાપવાના ર'ગો. 

૧ એલીઝરીત રેડ ( એલ્યુમીનાનેો પાસ ) 
ર૦ રતલ એલીઝરીન રેડ ૨૦% 
૧૨ ),, સલફ્રેસાધનાઇડ એક એલ્યુમીના ટર્‌ ટવાડલ 
૪ ,, એસીંટેટ ઓફ લાધમ ૧પ ટવાડલ 
પ ,, મેરડન્ટ એઓ. એકસ (ઓકઝેલેટ ઓક રીન) ર૫ ટવાડલ 
પ ,, ટર્કીરેડ ઓઇલ ડી 
પ૪ ,, ગુદર્તી લાહી 





૧૦૦ રતલ 
૨ એલીઝરીન ઓરૅન્જ ( એલ્યુમીનાને! પાસ ) 
રપ રતલ એલેઝરીન ઓરેન્જ ૧૫ 
ર૦ ,, એસીટેટ ઓક એલ્યુમીના ૧૫” ટવાડ૯ 
પ ,, એસીટેટ એ!કફ લાઇમ ૧૫” ટવાડલ 
પ ,, એસેટીક એસીડ હ” ટવાડલ ( ૩૦? ) 
૪૫ ,, ગુદરનતી લાહી 





૧૦૦ ફક્ત 
૧૦ 


ન દ હ. ક “૦ 
કસક 
દ તા . ન ક 
“દડ 





| શ્સમ ઉપર,ખપવાતી રીત. * ક 
૩,  એલીજીરીન ચલ (કોમને. પાસ) * આ” 


- ૧૫ રતલ એલોઝરીન ખ્લ્યુ એસ “પાવડરને 
૧૦ ,, ઠૅડા પાણીમાં પીંગાળવો 
૧૫ ,, સલફ્ેસાઇનાધ્ડડ એક ક્રોમ ૪૦ ટવાડલ 
૩ ,, ટારટરીક એસીડ (શુક) અને 
પ૦ ,; ગું'દરતી લાહી ક જ 





૧૦૦ ફતલ 
૪* સીરૂલીન (કમતા પાસ ) 
૧૦ રતલ સીરૂલીન એસ પાવડરને 
૧૫ ., પાણીમાં ઓગાળવે 
પ ,, સલફેસાઇતાઇટ ઓક ક્રોમ ૪૦” ઢવાડલ 
પ ,, એસેટીક એસીડ ૯ ટવાડલ (૩૦7) 
૩ ,, ટાર્ટરીક એસીડ (શુક) 
૬ર ,, ગુદરતી લાહી 


૧૦૦ ર્ૃતલ 
પ. એનથ્રેસીન ખ્રાઉન (કોમનો પાસ ) 


રપ રતલ એનથ્ેસીન ભાઉન પેસ્ટ 

૧૫ ,, સલર્ેસાઇડતાઇડ એકે કોમ ૪૦  ટવાડલ 
૮ ,, એસેરટીક €” ટવાડલ (૩૦/08) .. 

૧ ,, ટારટરીક એસીડ (શુક્ર) 

પ .,, ગ્લીસરીન 
૪૬ ,, ચેૅુ'દરતી લાહી 


૧૦૦ ર્તલ 


હરફ  _રગવાની. કળા. 


૬. એલીઝરીન ખ્લેક ( કોમતો પાસ), 
રપ રતલ એલીઝરીન ખ્લેક એસ પેસ્ટ -". 
પ ,, સલ્ફેસાઇનાઇડ ઓફ ક્રોમ ૪૦" ટવાડલ 
પ ,, એસેટીક એસીડ €* ટવાડલ (૩૦2) 

ર ,, ટારટરીક એસીડ (ભુકો ) 

૬૩ ,, ગુદરતી લાહી 





૧૦૦ રતલ 

આ ઉપરના સસાલાઓથી છાપીને કપડાને બરોબર સુકવવું 
અને 'ક્રોઇપણુ દબાણુ વગર્‌ ૨ કલાક અથવા છ રતલના ૬દખાણે ૧ 
કલાક ખાક આપવે[; પછી ખરોબર ધોધ નાખી સાબુના પાણીમાં ધોવું. 


પાડે પ૪ સે!. 
ઉન ઉપર એલીઝરીન ર૨ગેાન 
ઉનને રંગવા આગમચ ધોવાની ક્રિયા. 


ઉન અથવા ઉતના કપડાને ₹ંગતા અગાઉ સાબુ અને સોડા- 
એશના પાણીમા બરાબર ધોઇ નાખવું. 


૧. કાસનો "પાસ. 
૧. પાસ રેવાતી ક્યા? 

૧૦૦ રતલ ધેઃએલા ઉનને માટે નીચેનું પાસનું પાણી બનાવવું. 

૩ રતલ ખાઇક્રોમેટ ઓક પોટાશ 
ર્‌॥ ,, ટારટર 
૩૦૦ ,, ગ્યાલન ઠંડુ પાણી 
આ પાણીમાં ઉનને ટ્રેરવવું અને ના કલક ઉકાળવું; અતે 
“૧॥ કલાક વધુ ઉકાળવું; પછી બરાબર ધોઇ નાખવું, 


ઉન ઉપર એલીઝરીન રગે. ૬૩. 
૨. રગવાની ક્રિયા. : 
'૧૦૦ રતલ ઉનને માટે નીચેતું રગતું પાણી બનાવવું:-- 
ર થી ૨૦ રતલ રગ 
૩૦૦ ગ્યાલન ઠંડુ પાણી . 
૩ થી ૧૦ ગએસેટીક એસીડ €* ટવાડલ ( ૩૦%) 
(જેમ પાણીમાં ચુનાનો ભાગ વધારે ઓછે હેય તેમ) આ 
ઠડા પાણીમાં ઉનને ફેરવવું અને લગભગ ૧ કલાક ઉનને આખો 
વખત ફેરવતા રહી ઉકાળવું અને ર કલાક વધુ ઉકાળી ધોઇ! નાખવું. 
આ રીત પ્રમાણે એલીઝરીન બ્લેક એસ પેસ્ટ, એસ આર 


ચેસ્ટ, ફાસ્ટ બ્લેક ખી અને ખી એસ સિવાય સધળા એલીઝરીન 
રંગો રંગી શકાય છે. 


૨. એલ્યુમીનાનો "પાસ, 
(૨) પાસ દેવાની ક્રિયા. 
૧૦૦ રતલ ઉનને માટે નીચેનું પાણી ખનાવવું:-- 
૧૦ રતલ ક્ટકડી 
૩ ,, ઓએઉકઝેોલીક એસીડ 
ર ,;, ટાર્ટર્‌ 
)# ગ્યાલન ઠંડુ પાણી 
આ પાણીમાં ઉનતે ડ્રેરવવું; અને આખો વખત ફેરવી લમભગ 
'બાકલાક ઉકાળવું અને ૧। કલાક વધુ ઉકાળી ખરાખર ધેોઇઇ નાખવું. 
(૨) રમવાની રોત. 
૧૦૦ રતલ ઉનને માટે નીચેનું ર'ગનું પાણી બનાવવું. 
ર્‌ થી ૨૦ રતલ રગ 
૩૦૦ ગ્યાલન ઠંડું પાણી 


૩૦૦ 


. ૨૬૪ ' *.રૃગવાતી કળા. 
અને દરેક ૧૦ રતલ રંગને માટે- 
૨ રતલ એસીટેટ એક્‌ લાઇમ (ગાંગડા ) અને 
૦॥। ,, ટેતીક એસીડ 
ઉનને આ પાણીમાં ટ્રેરવવું અને લગભગ એક કલાક ઉકાળી . 
ર કલાક સુધી વધુ' ઉકાળવું અને પછી બરોબર ધોર નાખવું. 
આ નીચેના રગોા રંગવા માટે વપરાય છેઃ-- 
એલીઝરીન રૈડ પેસ્ટ 
એલીઝરીન ઓરેન્જ એસ ડખલ્યુ પાવડર 
એલીઝરીન મરૂન પાવડર 
એલીઝરીન રેડ એસ પાવડર ₹'ગતી વખતે દરેક ૧ ર્તઘ્‌ 
રગ માટે- 
૦॥ રતલ એસીટેટ એફ લાઇમ (ગાંગડા ) અને 
૪ ઔ'સ ટેનીક એસીડ 
રંગના પઃણીમાં નાખવું. અને ઉપર મુજબ ગરમ ડરવું. 
૧ કલાક ઉકળ્યા પછો 3 થી ૧૦ રતલ એસેટીક એસીડ ૯” ટવાડલ 
(૩૭૧%) નાંખવી ( જેમ પાણીમાં થોડે અગર વધારે ચુનાનો ભામ 
હેય તેમ ) અને ના કલાક વધારે ઉકાળવું. 
3, પાસની સાથે રગ સેળવી એલીઝરીન ૨ ગા 
રગવાની રીત, 
જે દલકા અતે ચમકવાલા રંગો રંગવા હેય તો ઉનને 
આગળથી પાસ દીધા વગર્‌ નીચે મુજબ રગવુ. 
૧૦૦ રતલ ઉનને માટે નીચે પ્રમાણે રંગનું પાણી બનાવવું:-- 
૩ રતલ ફેટકડી 
ર્‌ ,, એકગઝેલીક એસીડ 
૦।॥ થી પ રતલ રગ 
૩૮૦ ગ્યાલન ઠંડુ પાણી 


શ્રાચીન કાળમાં કાપડતી ૭પાઇ.  શૃદપ્‌ 
અથવા- ર ર રે 
જ રતલ એસીટેટ ઓકે ક્રોમ ટર્‌ ડવાડલ ( ખી. એ. 
અને એસ એફ ) 
૧॥ રતલ ઓકક્ોલીક એસીડ 
ના થી પ રતલ રગ 
૩૦૦ ગ્યાલન ઠેંડું પાણી 
ઉનને ઉપરના પાણીમાં ફ્રેરવવું અને આખો વખત ફેરવતા રહી 
ધીગે ધીમે લગભગ ૦1 કલાક ઉકાળવું અતે ૧ કલાક વધુ ઉકાળી 
ખરખર ધોઇ! નાખવું . 
આ રીત પ્રમાણે એલીઝરીન બ્શેક એસ પેસ્ટ અને એસ 
આર પેસ્ટ, ફાસ્ટ ખ્લેક ખી. અને ખી. એસ. સિવાય સધળા એલી- 
ઝીન રંગા ₹ંગી શકાય છે. 





પાડ પપ સે. 


ચ્રાચીન કાળમાં કાપડેની છપાધ* 


આપણે રંગોની ઉત્પત્તિવાળા પાઠમાં શીખી ગયા તેમ હિન્દુ- 
સતાન દેશ અસલથી હુન્નરઉદ્યોગની જન્મભૂમિ છે. છેક ધ. સ. પૃવે' 
૪૦૦ માં આપણે અતિ સુદર મલમલ રેશમી સુતરાઉ તથા ઉતનાં 
જાપ્ડે રંગવામાં તથા છાપવાના કામમાં વખણાતા આવ્યા છીએ. 
ગને દુનિયાના મોટા ભાગપર એ પ્રાચીન કાળમાં સવ* સ્થળે છાપેલા 
સમજ રગેલાં કાપડે જતાં હતાં. 

પ્રાચીનકાળમાં વેપારી ' સહાજનમ'ડળ ' તી સ'સ્થાએ દેતી. 
રોઓ કારીગરોને ખધા ખોજમાંથી રક્ષણુ આપતા હતા તથા તેઓને 
ગ્રમ અતે સ'ભાળથી નભાવી ઉત્તેજન આપતા દતા. તે કારીગરે 


૧૬૬ ટ રંગવાની કળા. 


તેમના શાંતિમય અતુફૂળ વાતાવરણુમાં આશ્રય'જનક કળાઓ કે જે 
જમાનાઓથી દુનિયાને હેરત પમાડે એવી કૃતિએ બનાવતા, 


આ માલ બનાવવાની પદ્દતિ- અતિ સરળ દતી. સાદાં હંથી- 
યારે વપરાતા તાપણું હાથતી કુશળતા. આંખનું ઠૅેરેલપણું અને તેજ 
ઉત્તમ પ્રકારનાં €તાં કે જેથી કળાના અતિ ઉત્તમ નમુનાઓ ખનાવ- 
વામાં આવતા હતા. 

વનસ્પતિના રંગો ચિરકાળ સુધી જેવાને તેવાજ રહેતા. અને 
તેમાં ર્‌ગાયેલાં કે છાષેલાં કપડાં જેમ જેમ વપરાતાં, ધોવાતાં તેમ 
તેમ જીીકાં પડવાને બદલે વધુને વધુ ચળકાટવાળાં ખનતાં હતાં. 


આ કારીગરે કુદરતના મદાન વિદ્યાલયમાંથી જન્મથી સાન 
મેળવતા. એટલે તેઓ દરેક ન્નતના ઝાડ, મૂળીઆં; અને કંલ્લોના 
ગુણુ દોષ નજણુતા અને એ સાનને ઉપયોગ પોતાના ઉન્‍્નરઉદ્યાગમાં 
કરતા હેતા. 

છાપ કામ માટે તો તેઓ સુપ્રસિદ્ધ હતા. લાકડાનાં ખીબાં 
વડે વિધવિધ પ્રકારનાં કુલ, પત્રી, તથા વેલ ખુુટાતી ૭પાઇથી વસ્ત્ર 
શૈભાયમાન બનાવતા રતા. નીલ, છીરાક૨ી અને કીડાથી ખવાયલાં 
સડેલા અન્નનાં ૭િદ્રમાંથી છાપવા અથવા રંગવાતી સામપ્રી તેયાર 
કરવામાં આવતી હતી. આથી એકર'ગી, ખેરંગી કે બહુરંગી આદિ 
અનેક પ્રકારનું ચિત્રવિચિત્ર છાપકામ ધણી બાહોશીથી કરવામાં 
આવતું હતું. 

એ કામ સાટે વપરાતાં હથિયારો લેો"ખ'ડનાં, લાકડાનાં, અથવા 
માટીનાં બનાવવામાં આવતાં લતાં. 

આ રગબેર'ગી તરાહો છાપવાની વિવિધ ર₹ગી કૃતિઓનાં 
મૂળ રંગો બહુ થાઢીજ જતના થતા. એમનું મિશ્રણુ અને લગાડ- 
વાતી પહ્તિ એવાં તો સાદાં હતાં કે આપણી કલ્પનામાં પણુ તે ન 
આવે કે એવી સહેલી રીતે તે ખનતા હશે. આ મૂળ પાકા રંગો 
નીચે પ્રમાણેની વનસ્પતિમાંથી બનતા હતા, 


પ્રાચીન કાળમાં કાપડની છપાઇ, ૨૧૬૭ 


(૧) દરડાં (ર) ફનસીની છાલ (0141૪09૯ 0૦૦9 (૩) મ 


મજીઠં (૪) ચાઇ (૫): કાથો (૬) દાડમતું કેટલું (૭) પતગ (૮) 
કસુ'બો, કરડાધ (કાબરી) (૯) ગળી વિગેરે આ મુખ્ય વસ્તુઓ દેતી. 
. આમાંથી રંગો બનાવતા તા, અને મિશ્રણ કરતા દતા.. . 

સવ જાતનાં રગેલાં, ચિત્રેલાં, છાપેલાં કાપડ માટે ” ચીત'. 
નામ વાપરવામાં આવતું હતું પણુ તેની જતો અસ'ખ્ય હતી તેમજ 
તે માટે વપરાતી પહતિએ પણુ અગણિત દતી. વળી તેમતી તરાહે। 
અટપટી તેમજ ધણા પ્રકારની હતી. જેથી દરેક શહેર્‌ પોતાતી ખાસ 
તરાહો માટે પ્રખ્યાત હતું. 

“તુરીયા? અને “સરસ એ જાવાની છી'ટનાં ખાસ નામૉ હતાં. 
જાવાનીઝ ભાષામાં “બટીક' શખ્દનો અથ' ર₹ગેલું થાય છે. ઝખ્બાઓ, 
ખુર્ખાઓ, કમરપટાએ, આદિ સવ તનાં પહેરવેશનાં કાપડે 
અને ર્ભા માટે ટાંગવાના પડદાએ વિગેરે ધણીજ સુ'દર્‌ આકષક 
જુલવેલ આદિ તરાહેના બનાવવામાં આવતા હતા. “ ચિત જ્વનિકા'' 
નામના ર'ગેલા-ચિત્રેલા છાપેલા પડદાઓ બનતા. તે દેવાલયો તથા 
નાટકોમાં વપરાતા હતા અને તે ધણા મશહુર હતાઃ આ અઆંતિ 
મહત્વનો હુન્નરઉદ્યોગ, પ્રાચીન કાળથી દિન્દુસ્તાનની પ્રજાએ દાય * 
ઝરેલો હતો અને તે કામ મોટે ભાગે આ્રીઓ કરતી હતી. 

રંગવા છાપવાની કળામાં પ્રવીણુ કારીગરોની કળા વશ વાર્સમ્ાં 
ખાપદાદા તરફથી બાળકોમાં ઉતરી આવતી. એટલે કારીગરીમાં બાપથી 
ખેટા સવાયા નીકળતા. એ ખાળક»્રે જમીનપર પથરાયલા કાપડનાઃ 
પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ધુ'ટણીએ કે ઉભ્રડક ખેસી સુંદર્‌ રંગો આલેખતા, 
અને કાપડ ઉપર ચિત્રકામ કરતા, અતે પક્ષીએ, પુષ્પો, અને વેલેથી. 
ભરેલું એઉ બાજીએ અતિ સુદર કારીમરીવાળછું કાપડ બનાવતા. - 

પકેલીકો, તકફતા બફતા, સાલેમ'ર, મખમલ, પીતામ્બર એ 
કાપડો અતિશય ટકાઉ અને સરખા વણાટનાં હોવાથી ચિત્રકામ, * 
ર્‌ગાટકામ અને છાપકામ માટે આ કાપડનો ખાસ ઉપયોગ થતો હતો.- -. 


"કૃદૃુટ રી પુ “ જગવાની' કળા." 


રગેલાં, ચિત્રેલાં, અને છાપેલાં કાપડતી અસ'ખ્ય મે 
'અનતી હતી. તેમાંની મુખ્ય સુ'ખ્ય થોડીક તરાહેોની વીગત' નીચે 
“આપવામાં આવે છે? * 

(૧) “જ્ઞાનશક્ષ' પવિત્ર ડુંગરાઓનું ચિત્ર આલેખવું એ કારી- 
ગરેમાં માનીતી તરાહ ગણાતી. તેમાં તેઆ અસંખ્ય જાતો દેખાડતા 
“અને વિવિધ રગી શ્હ્ષોતી ધટા, પુષ્પા તથા પક્ષીઓની ચુ થણી કરીને 
દોરેલાં ચિત્રને શોભા આપતા. 


(ર) ધામિક, પૌરાણિક કથાએમાં આવતાં ચિત્રો કાપડ ઉપર 
આલેખવાં એ પણુ અલ કારની માનીતી વસ્તુએ ગણાતી. દેવતાઓ, 
દેવીઓ, સ્વારીઓ, આન'૬માં મસ્ત, નૃત્ય કરનારાઓ, રમનારાઓ 
.વિગેરૈનાં ચિત્ર દોરવામાં આવતાં. 


(5) નાના ડુંકા પનાના કાપડાપર ભૂમિતિતી રચના તથા 
સાંકેતિક રેખાઓની વિવિધ ખનાવટો ખાસ ચિતરવામાં આવતી 
અને તે ઉંચી કોટીએ પહોંચી હતી. 

(૪) ધણીજ ફાળજપૂવ ક, કુદરતની આખેહુબ કૃતિઓ જેવી 
કે ફળા, કુલો, વેલીએ, પક્ષીઓ પૃથક પૃથકપણે કે એકસરખી રીતે 
ચિતરવામાં આવતાં તેના રંગે, જતો આખેહુખ કુદરતી નમુનાની 
નકલ ખનતા હતા, 


હિ'દુએ! માટે ગાયત્રી મંત્ર, રામનામ, પૃષ્ણુનામ, સ્તોત્ર 
વિગેરે તથા મુસલમાનભાધઇએ માટે કુરાનમાંથી કે સુપ્રસિદ્ધ કાવ્યોનાં 
વાક્યો કાપડ ઉપર્‌ એવી રીતે છાપવામાં આઘતાં કે ચારે તરફ 
સુદર મુલવેલની ગુ'થણી હોય અને વચ્ચે વાકયો! ગોઠવેલાં હોય. આ 
કેળા પણુ કારીગરી માનીતી ગણાતી. 

આ ઉપરાંત શિકારના દેખાવે, યુધ્ધો, મકાનો, સામાજિક 
“અને એતિહાસિક પ્રસંગોના ઉત્સવો ચિતરવામાં આવતા દતા. 
જેથી ત'ખુઓમાં તથા દિવાલોપર, ટી'ગાયલા છાપેલા કાપડના રંગ 





ષ્રાચીન કાળમાં પાપી છપાઇ, ક. ફૂ રી 


 મેર'ગી પડદાઓ અતિશય મનોહર લાગતા અતે નેનારનાં મનને . ી 
મુગ્ધ બનાવતા હતા. ર 


આ કળા એટલી ખધી ઉંચી રાટીએ પહોંચી હતી કે, દરેક 
તરાહ વિવિધરંગી જડાવકામના અતિઉત્તમ નમુના જેવી દેખાતી 
અને તેનું કારણુ-કુશળ કારીગરોને હાથે થતું રંગોનું મિશ્રણુ અતે 
રગાતી અદલાબદલી કરવાની ક્રિયા તથા એકજ જાતના રંગની 
એે જતની ક્રિયાથી થતા ફેરફાર્વાળી કારીગરીને લીધે બનતું હવું. 

હિંદુસ્તાનમાં-આ ર્‌ગેલી, છાપેલી છીંટાનાં મુખ્ય સ્થાનો નીચે 
પ્રમાણે હંતા:-“ મુલતાન, લાહેર, દિલ્હી, આગ્રા, લખનૌ, અજશૈર, 
સીરાજ, અમદાવાદ, મોૉંગરોળ, દીવ, સુરત, ભરૂચ, ખરહાનપુર 
ધરનગામ, અહમદનગર અને વિજ્નપુર, તેમજ પૃવ અને પશ્ચિમ 
સમુદ્રના કાંઠા પરના બ'દરો તથા દક્ષિણુ હિદુસ્થાનથી લઇને કાસીમ 
ખજર પટના સુધીનો ભાગ અને લ'કામાં આ બધાં સ્થાનોની 
વસ્તીને મોટો ભાગ વણુકરનેો અને રગાટકામનાો ધધો કરતો હેતો. 


ખાસ કરીને મછ્લીપટ્ટણુના પ્રદેશમાં અને ગોવળક્રાંડામાં 
બનતાં, છીંટ વિગેરેતું છાપકામ વખણાતું. લાહેરતી છીંટો તથા 
સુતરાઉ રંગીન કાપડ સસ્તું અને સાધારણુ બનતું તથા ચમકદાર 
છીંટો બુરાનપુર્માં બનતી અને આખા એશિયા ખ'ડમાં તે આઢણીઓ 
તરીક્રે વપરાતી, 


મીલ સાહેબ લખે છે કે, હિંદુઓની ખીજી કળાઓમાં તેમની 
કાપડતે છાપવા તથા ર'ગવાતી કળા અતિવિખ્યાત છે, તેનું સૌંદમ 
તથા ચળકાટ તેમજ તેઓએ બનાવેલા રંગોનું ટકાઉપણું ખાસ 
વખાણુને પાત્ર છે. 


૧૭૩. : .૨ગવાની કળા. * 
પાઠ પ૬ મો? ક 
અર્વાચીન સસયનું છાપફાસ* 


પ્રથમ આપણા દેશમાં આ ધધો સારા પાયા ઉપર હતે 
એટલે કાગળ અને જમીન ઉપરનું ચિત્રકામ જયપુરનું અને કાપડ 
ઉપરતું છાપકામ, મારવાડ તથા રતલામનું સારું વખણાતું હતું. “પણ 
હવે પરદેશી તેયાર માલ આવતો હોવાને લીધે, આ ધ'ધાને પાછે 
હૃદોવેલેો છે. છતાં આ ધધાની ખીલવણીમાં અત્યારે કેટલોક સુધારે! 
વધારા થયેલો જેવામાં આવે છે. ઉન ઉપરનું ૭ાપકામ અને કપડાં 
ઉપર જુદી જુદી છાપોનું રંગીન કામ તેમજ સોનેરી તથા રૂપેરી 
હાપનું ડામ અયારે દેખાવમાં સારૂં થાય છે. 


આ સિવાય ૫'“નખબ અને કાશમિરમાં, સાલ ઉપર ફુલ તથા 
વેલણુટ્ટાનું કામ, રજપુતાનામાં મલમલ ઉપરનું છાપકામ, તેમજ 
સયુક્ત પ્રાંતામાં લખનો અને કનોજ વિગેરેમાં છાપકામ સારૂં થાય 
છે. મદ્રાસ અને મછલોપટ્ટણુના પ્રદેશમાં મહાભારત અને રામાયણુનાં 
ચિત્રોથી રંગાએલાં કપડાં વિગેરેનું કામ, દરેડ સ્થળોએ સુંદર થતું 
બેવામાં આવે છે. 

રગકામને માટે હાલમાં સૌથી ઉંચા કામતી ૭પ તો જર્સ- 
નીએ જ મેળવી છે. મુંબઇમાં તેજ પદ્ધતિએ એડાદ ખે ક'પનીઓ 
સારૂં કામ કરે છે. તેમણે આ ધ'ધો ખીલવવાને જમનીના નિષ્ણાત 
વિદ્દાનાોને કામમાં લીધા હોવાનું જણાય છે. છાપવાનું કામ હાથથી 
એરેત્રાફ્‌ મશીન વડે, સુંદર ડીઝાઇનેોમાં થાય છે. તોપણુ દેશહિતની 
નજરે આ ધંધાની યોગ્ય રીતે ખીલવણી થવાની જરૂર છે, કારણુ 
કે પરદેશથી આવતો માલ યાંત્રિક રીતે પ્રિન્ટેડ (છપાતો) થયેલે 
હોવાથી તેમાંથી સત્વ ધટેલીું જણાય છે, અને તેવા કાપડતેો આવરદા 
ટુંકો થતો હોવાનું અનુભવાય છે. વળી અહી તેયાર થતો માલ 


છપતી. વખતની ચેતવણી, _ ૧૯૬. ન ણ 
દેશની કારીગરીને પોષે છે અને પરદેશી માલની દે વધારે 


ટકાઉ અને કિંમતમાં સસ્તો પડે છે. 





પાઠ પ૭ મો. 
છાપતી વ'ખતની ચેતવણી. 


 જીપવાતું કામ રંગાટ કામથી કાંઇક અધરૂં છે, માટે જ્યાં 
સુધી ખરાબર હાથ ન કેળવાય, ત્યાં સુધી નાતા નાના નમુનાઓ 
છાપીને મણાવરે કર્વે.. છાપતી વખતે તીચે મુજબતી ખાખતોા 
લક્ષમાં રાખવી, 


(૧) 
(૨) 
(૩) 


૪) 


(૫) 


છાપવાને માટે જે રંગ ખનાવવામાં આવે તે એવો હોવે જેઇએ 
કૃ તે છપાયા પછી કપડા પર પ્રસરે નહિ. જાડા કપડા પર 
જે ર્‌ ગ છાપવાના હેય તે કરતાં પાતળા કપડા માટે રગ 
જરા પાણી નાખીને પાતળો ખનાવવેો કયા ડપડા માટે કેવે 
રંગ માર્ક આવશે તે કામ કરતાં કરતાં અતુભ્રવથી જણાશે. 
રગના દ્રાવણુને ગરમ કરવું હેય તો ઝુદર મેળબ્યા પહેલા 
ગરમ કરવું એ ઠીક છે; કેમકે ગુંદર મેળવ્યા પછી ગરમ 
થવાથી દ્રાવણુ પાતળું પડી નય છે. 

છાપતા પહેલાં રગના દ્રાવણુને કપડામાંથી ગાળી કાઢવું જરૂરતું 
છે નાહ તો ૨ગતું દ્રાવણુ એક રસ ખનશે નહિ. 

છાપવાનું કામ પુરૂં થયા પછી છાપવાના ઉપયોગમાં લીધેલાં 
બધાં વાસણે!, ખીખાં, જાળી, ગાદી, ખશ, કામળીનો ટુકડે, 
પ્યાલા, ઝુ'ડાં વિગેરે સરવે સાફ કરવા જેઇએ. નવા રગનો 
ઉપયોગ કરતી વેળા પણુ સધળાં સાફ કરીને ઉપયોગમાં 
લેવાં જોઇએ. 

છાપવાની પાટ (મેજ) એકસરખુ' સપાટ અને મજખૂત 
જેઇએ તથા છાપતી વખતે દુલવું ન જેઈએ. જે છાપતી 


ફટર્‌ 


(૬) 


(૭) 


(૮) 


રગવાતી કળા. 


વખતે મેજ દલતું હશે તો છાપ સારી એક સરખી ન છપૉર્તા 
ખરાબ છપાશે. 

શરૂ શરૂમાં નાના નાના ટ્રેક્ડાએઓ છાપીને અનુભવ લઇ જેવો 
અને પછી મોડું કામ છાપવું એ સલાહભરેલું છે. જે કાપડ 
કારૂં નવું હોય તો તેને પ્રયમ ધોધ્તે પછી છાપવું જેધઓએ. 
હપાએલા કપડાંને ધોવામાં ચવુરાધ્, રાખવી પડે છે. છાપેલા 
કપડાંને નીચોઇને ધોવું એ હાનિકારક છે. તે કપડાંને વહેતા 
ખહેળા પાણીમાં પહોળ કરીને ધોવું એ સૌથી સરસ છે. 
એટલા ખહેળા પાણીની સગવડ ન હોય તો પછી તેને પહોળા 
વાસણમાં પાણી ભરીને તેમાં તારવીને ધોવું એ રીતે ધોયા 
પછી કપડાંને જરા જીકીને ધોઇ નાંખે છે જેથી તેમાં રહેલું 
ગુ'દરનું પાણી નીકળી ન્નમ છે. 

જ્યારે છાપવું હેય તેજ વખતે રંગનું તાજાં દ્રાવણુ બનાવીને 
ઉપયોગમાં લેવું સારં છે. છાપતાં કદાચ થોડું બચે તો તેને 
એક બાટલીમાં ભરીને તેનું મોહું છ્ુચવતી બ'ધ કરવું. જેથી 
તે ધૃળ વિગેરેથી મેલું થાય નહિ, 

જો કાપડ ખહુ જડુ' અને કડક હેોય તો છાપતી વખતે 
ખીણુ' દ્રાવણુમાં ખોળી કપડાં ઉપર મૂકી તેને હાથ વતી જર્‌ા 
ડકવામાં આવે છે, અને કપડું પાતળ હશે તે! બીજું જરા 
ભાર દઇતે દબાવવાથી બરાબર ભાત ઉઠશે. 


(૧૦) રગ બદલવા ઉકાળતી વખતે છાપેલા કપડાંને બીન્ન કપડાં 


સાથે એવી રીતે સ'કેલાવું જોઇએ કે ૭પાયેલ ભાત તેતી સફેદ 
જમીન ઉપર ન ચૉંટે કેમકે તે ભાત ચૉંટવાથી સફેદ જમીન 
ઉપર્‌ છપાયેલ રગ ચૉંરીને બગાડે છે. 

ઝુ'દરતુ' પાણી બનાવવું. 


ધણા છીપા લેકે તો જ્યારે જરૂર પડે તે વખતે ગુદરતું 


પાણી જરૂર પુરતું ચુદરતે પલાળી હાથ વતી મસળીને તૈયાર કરી 


છાપતી વખતની ચેતવણી, ર [૧૪3 ક 


લે છે પણુ કેટલાક છીપા લેક્રો પહેલેથી બનાવીને ચુ'દરના પાણીની 
બાટલીઓ ભરી પેકબધ કરી રાખી મેલે છે. તેતી રીત એ છેકે % 
 શૃ રતલ ગુર હોયતો તેમાં બે ત્રણુ રતલ પાણી મેળવી રત આખી 
પલાળી રાખે છે. પછી તેને મસળી એક રસ કરી તેને કપડાં વતી 
ગાળી કાહે છે. છાપવાના કામમાં ધાવડાનો ચુદર બહું ખપ લાગે છે. 
_ગુઉર્તું પાણી ખહું જુનું નહીં રાખવું જઇએ. કારણુક્ે ગરમીતી 
અસરથી તે પાતળું પડી જાય છે. 
છાપવાની રત. 


પ્રથમ છાપવાનું મેજ હાલે નહછિં એ રીતે ખરખર સ્થિર 
ગોઠવવું. પછી તેના ઉપર કાગળો કે ગુણુપાટ પાથરી તેના ઉપર 
એક વધારે કપડુ પાથરવામાં આવે છે. અને તેની કરચલી કાઢી 
નાખીને એકસરખું સપાટ ખનાવે છે. પછી રગ મેળવવાનું ચેકફું' 
(ગાદી) લઈ તેમાં જળળીને સારી રીતે ગે।ઠવે છે, પછી તેના ઉપર 
કામળીના ટુકડા પાથરી રંગને તેના ઉપર ચારે તરફ એવી રીતે 
રેડે છે ક જેથી કામળીનો ટુકડે બરાબર રંગથી ભીંશ્નઇ રહે, 
પછી તે કામળીના કકડા ઉપર એક સફેદ કપડુ વધારે પાથરીને તે 
ગાદીને જમણા હાથ તરફે એક ઇટોણી ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે. 
પછી ખીખબાંને પીંછી ( બશ ) વડૅ સાફે કરીને તે બીખું રંગથી 
ભી'જવી તૈયાર કરી રાખેલ ગાદીમાં બાળીને છાપવાનું શરૂ કરે છે; 
અને જે હાથથી ખીખુ' પફહીને છાપે છે તેજ હાથથી ખીબાંને 
જરા ઠૉકે છે; જેથી ભાત સારી રીતે ઉઠે છે, બોબું દાખવાંની 
ચાલાકી એકસરખી હેવી જેઇએ નહિ'તો એકસરખી ભાત નહીં 
ઉડે. પાટ (સેજ ) ના માપ જેટલું કપડુ પુરેપુરૂં છપાઈ ગયા પછી 
તેને ઉયલાવીને નીચે નાખે છે અને વગર્‌ છપાયેલ ભાગ મેજ ઉપર 
પાથરવામાં આવે છે. આ રીતે આખું કપડુ' છેવટ સુધી છાપે છે. 
મેજની નીચે અને આસપાસ પણુ -એક કપડુ' પાથરી રાખવું 
નેઇએ તેથી છપાયેલ કપડુ' નીચે નાંખતી વખતે મેલું થાષ નદિ' 


૭૪ દે રગવાની કેળા. 


પાડ ૫૮ સો. 


ખડીના અનિજ ર'ગા વડે કાપડે છાપવાની 
સાહિતી. 


ખહીના રઝા ખછાપવામાં-દરેક રગ, રોગાન, અખબરખ, સોનેરી 
વરખ, રૂપેરી વરખ, ખીબાં, ખશ, કાંસાના વાટકો, લોખ'હી ચપટા 
સળીઆ, છત્રીની સળીએ અને છાપવા માટેનું મેજ એટલી ચીન્નેના 
ઉપયોગ ચાય છે. 

(૧) પ્રથમ ખડીના રંગો જેવા કે ધોળો, લાલ, લીલો, 
પીળો, કેસરી, ગુલાખી, ભુરો વગેરે રંગો મગાવી તે દરેકને વરષયી 
ચાળી તેના નાના પતરાંના ડબાએ ભરી તે ઉપર દરેક રગતી ચી- 
ડીઓ ચોડી રાખવી અને કખાઢટમાં ગોઠવી રાખવા, ત્યારઆાદ લેખ - 
ડના ચપટા સળીઆઓ ૭ થી ૯ ઇચ લખબાઇળ્તા બનાવી રાખવા 
એટલે રંગની મેળવણી વખતે ઉપયોગમાં આવી શકે, 

(ર) ખડીના રંગો છાપવા માટે એક મેજ તેયાર કરાવવું કે 
જેનું માપ ૧1” કુટ ઉચુ' ર૦” ઇચ પહોળાઇ અને પ૫ કુટ લાંષુ 
એ સાપનું તેયાર કરાવવું. જને છાપવાની પાટ ધરમાં હેય તો નવું 
કરાવવા જરર નથી. તે મેજ ઉપર્‌ ચોવડે કામળીનો કકડો પાથ- 
રવો તેના ઉપર્‌ મલમલ કે માદરપાટ એછાડવે તેના ઉપર છાપવાનું 
કપૂર્ડું બરાબર સફાપ્દાર્‌ પાથરવું કે જેથી છાપવું માર્ક આવે. 


(૩) છાપવા માટેનું મિશ્રણુ તેયાર કરવું તે એવી રીતે કે- 
કાંસાની વાટકી લઈ તેમાં ચાળેલેો રંગ ખે ચમચી ભરીને લેવે। 
અને તેમાં જ્નેઇતું પાણી મેળવવું અને લેોખ'ડના ચપટા સળીઆ 
વડે એક રસ બનાવવું અને તેતી ગાળી બનાવવી, પછી તેમાં રોગાન 
ભેળવી છત્રીતી સળી વડે મસળવું અને એકરસ બનાવવું. જેમ જેમ 
મસળાઇને રોગાન તેમાં મળતું જશે તેમ તેમ તેતી અંદરતું પાણી 


ખડીના ખનિજ રંગા વડે કાપડ છાપવાની માહિતી. ૧પ  ” 
ડું પડી બહાર નીકળવા લાગશે. પાણી બહાર નીકળવા માંડે એટલે 
સમજવું કે આ રંગ સરસ પાકે તૈયાર થયો છે. આ પ્રમાણે જેટલું 
પાણી નાખેલું તે બહાર નીકળી જશે. એવી રીતે જેટલું પાણી બહાર 
નીકળે તેટલા પ્રમાણુમાં રોગાન ઉમેરતા જઇ ચારતારી ચાસણી 
માફક મિશ્રણુ તેયાર થાય ત્યાં સુધી ધુ'ટવું. રંગ છાપવા લાયક 
ખરાબર તેયાર થાય «યાર્‌ પછી રે।ગાન ઉમેરવું નહિ, કદાચ રંગ :વધુ 
પાતળા થાય તો તેમાં પાણી મેળવેલ રંગની ગાળી ઉમેરીને મસળવું 
આ તૈયાર થયેલે। રગ ઢાંકી રાખવો પણુ ઉધાડે સુકવો નહિ. 

(૪) પછી મેજ ઉપર છાપવાનું કપર્ડું પાથરવું અને આપણે 
કરવાનું ખડી કામ એકસરખું સરસ છાપવાની હૉંશ રાખવી અને 
તે સીધી લીટીમાં છાપવા માટે એક લાકડાની પટી ૪ ફુટ લાંખી 
અંને એક ઇંચ જડી અને સુવાળી સુતાર પાસે તેયાર કરાવી અને 
ઉપયોગમાં લેવી. તે પટીની પહોળાઈ ર્‌” ઈચની રાખવી કે જેથી 
ખે લાઇન વચ્ચે અદી ઇંચનું અંતર રહે અને કામ સાર્‌ દેખાય. 


મેજ ઉપર્‌ છાપવાનું કપડું પાથર્યા પછી સધળાં ખીબાંથી 
છાપવા માટે કઇ એક પસદ કરી લેવું. આરંભમાં નાના ડ્ુકડા 
ઉપર શરૂઆત કરવી. આ ખીખાં ધાતુનાં બનેલાં હોય છે અને તે 
અંદરથી પેલાં હોય છે. તેમાં લોખ'ડી સળીયા વડે થોડો રગ ભરવે।, 
એટલે ખીખબામાં રૈ રંગ ભરવો પછી સુતાર પાસે તેયાર કરાવેલી 
લાકડાની પરી લઇ છાપવા બેસવું અને હળવે રહીને છાપતાં દાબવું. 
દાબ એટલે હળવે રાખવો કે જેથી જ્ઞાત સારી દેખાય અને રગ 
છે પ્રસરે, ભાત ખરેોબર ઉઠી છે કે નહિ તે ઉપર્‌ લક્ષ આપવું. 
આવી રીતે ખે પૈકી પહેલી લાધન સારી દેખાય પછી ખીજ છાપવી. 

ખડીના રગે છાપવામાં એજ ખુખી છે કે ખે આંકેલી લાઈન 
નની વચ્ચે બરાબર હારબ'ધ છપાય તો. ભાત સફાઇદાર્‌ અને મન* 
પસ'દ લાગે છે. ખડીથી છાપવાનું કામ પુફ થયા પછી અખરખતી 
પોટલી રાખી અને તે ઉપર હલકું ભશ ફ્રેરવવું. ખડી કામમાં દરેક 


વ ઉદ સ રગવાની કળા, 


પાવડર નાખવામાં હોશીઆરી વાપરવાથી જરાક: કામ ચાચરત 
ખને છે અતે જલદી સુકાય છે, 


(૬) કલમ ન”. ૩ માં' રગનું મિશ્રણ યામી કશી 
સવિસ્તર આકવામાં આવી છે તે પ્રમાણે ધોળે, લાલ, લીલા, પીળે, 
નારંગી, કૈસરી, ગુલાખી વગેરેમાંથી જે રગ છાપવો હેથ તે તેયાર 
ફેરવો. 

ધોળા રંગ સીવાય ખીન્ન ર'ગીન રંગો તેયાર કરવા હોય તો 
એક કાંસાની વાટકી લઇ પછી તયાર કરેલો ધોળો રગ સોપારી 
જેટલો લેવો; પછી તેમાં થોડું રોગાન મેળવવું અને તેતે ચપટા 
સળીઆ વડે એકરસ ડરવું; પછી જે જાતને રગ તેયાર કરવો 
હોય તે પ્રમાણે વસ્રથી ચાળી રાખેલા રગતી કે તેમાં ઉમેરવી 
અને ઘેરે કે આછે જેવો કરવો હોય તે પ્રમાણમાં તે ભુકી મેળવવી. 


ગુલાખી રગ તૈયાર ડરવાની રીત? 

(૭) એક કાંસાના વાટકો લઇ જેવે: મુલાખી રગ બનાવવે 
હેય તે પ્રમાણુમાં ધોળે રંગ લઇ તેમાં ઘોડો ગુલાખી રંગ મેળવી 
ઘુટવે.. વધારે ધેરો રંગ કરવો! હોય તો બન્ને પૈકી થોડે થેાડો 
ઉમેરવો. ગુલાખી રંગને વધારે મસળવે! નહિ, સુલાખી રંગને ચમકદાર 
ખનાવવા સારૂ તેમાં ધોડેો લાલ રંગ મેળવે છે. 

સોનેરી રૂપેરી અબરખયા છાપવાની રીત? 

(૮) કાળાં કપડાં ઉપર્‌ સોનેરી કામ ખે પ્રકારે કરી શકાય છે. 

(૧) પ્રથમ સફેદ ર'ગનું કામ છાપીને તેના ઉપર રૂપેરી વરખ 
વેરણુવા અગર અબરખને। ભુક્રે વેર્ણુવે.. 

સોનેરી કામમાં પ્રથમ ચારે પડવાળે! મલમલને કકડા પાથરી 

જે કપડાં ઉપર્‌ સોનેરી કામ ફરવાનું હોય તેતી તીચે એક થાઉન 
ચેપર મુકી તે પછી પાવડર છાંટી અતે તે ઉપર હળવું ખશ ફેરવવું. 

કામ થઈ રભ્રા પછી બ્રાઉન પેપર અતે ભ્રશ સાચવીને સુકવાં. 
૧૧ 


ખડીના ખનિજ રંગા વડેૅ કાપડ છાપવાની માહિતી, શૂટ - -. 


(ર) કેસરી રંગ વડે છાપીને પછી સોનેરી પાવડર વેરણુવો. * 


આથી રગ ઉપર સોનેરી વરખ ચોંટી જવાથી પાવડર કરતાં આ 
કામે સારૂં દેખાય છે. પાવડર્‌ વેરણ્યા પછી સકાવાથી બીજે દિવસે 
સાફ દેખાય છે. 


કુદી કરવાની રીત, _ 


એક મલમલનો કકડો લઇ તેતો દડે ખનાવવે. નીચેતો 
ભાગ ચષટોા રાખવે,. તે ચપટો કરવા માટે તેમાં કાડ ખોડનો 
કેઝડે નાંખવે!. 


રૂપેરી કામ ધોળા રગ ઉપર કરવું; અતે વરખ વાપરવો હેય 
તો વાપરવે.. છીનારી ઉપરતું છાપકામ ખે રંગનું કરવું. ખડીનું કામ 
થઇ રહ્યા પછી તે કાપડને ચાટી ન જય તેમ સુકવવું, 


કામ થઇ રહા પછી ખીબાં બશ વગેરે 'ચીજે ધાસલેટમાં 
ડુખાવી રાખવાં કે જેથી ધોવામાં અડચણુ આવે નહિ. 


આ ખડીના રંગો છાપવા સંબધી વિરેષ માહિતી જેઇતી 
હોય અગર ખડીના રંગો, ખીબાં, સળીયા, અશ વગેરે ચીજે ખરી* 
દવા માટે “ ઔદ્યોગિક કલામ'દિરના વ્યવસ્થાપક, ઝેન મહાદ્દાર 
રસ્તા, કોલ્હાપૂર્‌ ” એ શિરનામે પત્ર વ્યવહાર ફર્વે, 


ફા ' રંગવાની કળા 


પાડ પ૯ સે. 

પેટલાદમાં ૨'ગવાનાં કારખાનાં શા. ૧ લે. . 

આપણા દેશમાં રંગવા માટેનાં રંગનાં કારખાનાંઓની ફુલ 
એક'દર સખ્યા અયારે લગભગ ત્રણુસોની ધારવામાં આવે છે. 
તેતી મારક્તે, સુતર, રેશમ, ઉન અને તે તે કાપડ રંગવામાં આવે * 
છે; અને તે પાકા-કાચા, સલફર્‌ એ સધળા ર્‌ગોનું કામકાજ કરે છે. .- 

આ ફકાર્ખાનાંઓ મુખ્યત્વે કરીને-મદુરા, મુંબાઈ, સુરત, 
અમદાવાદ, પેટલાદ, દિલ્હી, કાનપુર, અમૃતસર, વગેરે સ્થળોએ 
આવેલા છે. તેએ ખ્લીચ ફાસ્ટ કલસ માં તેમજ ધોખી ફાસ્ટ 
ટર્કીરેડ, કાંગો, પીળા, કાળો કેસરી, લાલ, તપખીરી, રાખોડી, લીલો, 
ભુરો, જ'બલી, ચુલાખી, કીરમજી, કસુંબી, આસમાની, મીઠો પીળો, 
નેપથોલ, એજ'ન્ટા, કીસ્ટલ, સલક્‌ર ખ્લેક, ચોકેલેટ સોનેરી, રૂપેરી 
વગેરે રંગોનું કામકાજ કરે છે. ઉપરના માલની રંગાટીનો ભાવ 
રતલના હિસાબ ઉપર હેય છે; જેનો ધોબી ફાસ્ટતો ભાવ લગભગ 
રતલે ચાર આના અને ખ્લીચ ફાસ્ટનો ભાવ બાર આનાથી લગભગ 
સવા દોઢ રૂપીએ રતલ સુધી હેય છે. 

પેટલાદમાં એ રગશાળઃએ એટલે રંગનાં કારખાનાં છે: 

(૧) ધી પેટલાદ ડાઇંગ વકસ 

(ર) ધી પેટલાદ સયાજ ડાંધગ એન્ડ મેન્યુકેકચરીગ ક'પતી. 

પેય્લાદ ડાઇંમ વકસતુ વણન, 

સદરહુ કારખાનાની મૂળ સ્થિતિ તથા તેની આબાદીની હકીકત 
"ખાસ નણુવાજેનાં છે. 

(૧) આ કારખાનાની શરૂઆત સન ૧૮૯૨ ની સાલમાં કર્‌" 
વામાં આવી હતી. સન ૧૮૯૧ માં કલાભવનમાં શીખીન્તેયાર' 
થયેલા એક વિદ્યાર્થીએ એક નાની રગશાળા ખોલી અને મદુમ 
૨જરત્ન શેઠં નારણુભાઈ કેફાવલાલ કે જેએ આવાજ કોઇ નવીન 


પેટલાદમાં રંગવાના કારખાનાં ભાગ ૧ લે. ૧૯૭૪-- 


સાદસતી શોધમાં હતા, તેમને કલાભવનના એકે ખીજા વિલ્વાથીએ 
એવુંજ ખીજું કારખાનું ખોલવાતું સૂચવ્યું. શરૂઆત ધણીજ નાના 
પાયા ઉપર થઇ. સાંચા કામ અને મકાન માટે માત્ર રૂ।, ૧૨૦૦૦ 
રોકવામાં આવ્યા હુતા અને ફૂક્ત રા. ૨૫૦૦૦ વર્કીંગ કેપીટલ 
તરીકે રોક્યા ઉતા. હમેશાં અરધી ગાંસડી સુતર ૨₹ગાતું અને આશરે 
ખારેક માણસો તે માટે રોકવામાં આવતાં 


પ્રથમનાં ત્રણુ વર્ષ સુધી તો કારખાનામાં નિષ્ફળતાજ મળતી 
ગઇ અને લગભગ ર્‌. ૨૦,૦૦૦ ની તેમાં ખોટ ગઈ. તૈયાર થયેલું 
સુતર સારી નતતું નહોતું, રગવાની પહતિમાં કેટલીક ખામીઓ 
હતી. તેતું કાર્ણુ એ કવતું કે તેમાં કામ કરનાર નિષ્ણાત નિશાળ- 
માંથી આવેલે। તાજે વિદ્યાર્થી હતો, વેપારીએ અને વણકરો માલ 
ખરીદવા તદન નારાજ હતા. તેજ અરસામાં વિદેશી માલતી પણુ 
જબરી હરીફાઈ ચાલતી દતી અને તેથી નવીન ખનર શેધવાતી 
કે ઉભુ'-કર્વાની જરૂર હતી. વસે! અને પેટલાદ સ્થાનિક ખન્નરે ક 
જેના ઉપર તેમણે ભરેસે રાખ્યો હતો, તે નિરૂપયોગી જણાયાં. 
વણુકરો જુતી પદ્દતની ₹ંગાટી પસદ કરતા હતા. કારણુકે તે ચળ- 
કટમાં અને ટકવામાં ઓછું હતી. પણુ સસ્તી વધુ હતી. માટે જુની 
પદ્દત પસંદ કરતા. 

થોડો વખત તો તદ્દન નિરાશાજ જણાઇ, માલ ભેગા થવા 
લાગ્યો અને નુકશાન વધવા લાગ્યું. દરમિયાન સુંબાઇમાં પ્લેગ ફાટી 
નીકળ્યો અને ત્યાંના સ્થાનિક સુતરના વેપારીએ પોતાનો વેપાર 
છેડી જવા લાગ્યા. તેથી બહારગામના વણુકરા તથા વેપારીઓને 
રંગેલું સુતર મળતું બધ થયું. આ સ“ેગાનો આ કારખાનાએ 
લાભ લીધો અને પોતાના એજ ટોને ઠેકાણે ઠેકાણે મોકલીને ટુંક 
સસયમાં બધે માલ વેચી દીધો અને તેનો વપરાશ ચાલુ કરી નવો 
માલ બનાવવાની . જરૂર ઉભી કરીઃ ખધી ખોટ પુરાઇ ગઇ અને 
કારખાનામાં રંગેલ્ું સુતર લેોકાને પ્રિય થઇ પડયું. નવું સ'ચારામ 


૧૮૦ ર'ગવાની કળા, * 


વધારવામાં આવ્યું' અને કારખાનાના વિસ્તારમાં ધણે વધારે કર્‌- 
વામાં આવ્યો. તે વખતે હમેશાં ૬ ગાંસડી ₹ંગી શકાતી હતી. 


(ર) સનત-૧૯૦૫ માં એક હરીફ ઉભો થયે. સદરહુ કાર્‌” 
ખાનાની ફતેહ જેધને એક નવી રગશાળા પેટલાદમાં ઉભી થઇ. 
ગક બે વષ આ વેપારી લડત ચાલુ રડી અને ખન્તેએ તુકશાન 
ભોગવ્યાં; પણુ આખરે અન્તે વચ્ચે સલાહ થઈ, અને જણાયુ 'કર 
ખન્નેને માટે પૂરતું ક્ષેત્ર આ વેપારને માટે હતું. હતાં પણુ આ 
સખત દરીકફાઇનાં ત્રણુ ધણાં અગલનાં પરિણામ આવ્યાં-મજુરેોતી 
સજુરીના દર ૫૦ ટકા જેટલા વધી ગયા; અને નાણાં મૂકનારાંઓને 
વ્યાજ સારૂં મળવા લાગ્યુ' ( કારખાતાવાળા-લેકો પાસેથી થાપણેા 
લેતા હતા.) પણુ સૌથી અગત્યનું પરિણામ આવ્યુ' તે એ હતુ કે 
કામ કરવાની દરેક પદ્દતિમાં કરકસર કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં 
આવ્યા. મોટા જથામાં માલ બનાવવાથી થતા ફાયદાનું તેમને સાન 
ચયુ' અતે સ'ચાએ! તથા મકાનોતી સખ્યામાં સારો વધારે! કરવામાં 
આવ્યો. હવે તેએ દરરોજની ૧૫ ગાંસડીએ એટલે ૬૦૦૦ રતલ 
સુતર રંગી શકે છે. વધારેમાં વધારે તેઓ વીસ ગાંસડીએ પણુ 
રંગી શ્રકે છે. 


(૩) આખા હિ'દુસ્તાનમાં પેટલાદ ડાઇમ વકસ-ખીક*ન ન'બરનું 
સોથી મોટું રગવાનું કારખાનું છે, આ કારખાનામાં દરરોજનાં 
સરેરાશ ૩૦૦ માણુસો કામ કરે છે; સચાએ અને મકાનો ખરીદવા 
પાછળ લગભગ ર્‌ા. એક લાખ-ખરચવામાં આવ્યા છે અતે ચાર 
લાખ ચાલુ ચાપણુ-( 9/બતા1જ# €20121 ) તરીકે રોકવામાં 
આવ્યા છે. આ કારખાનામાં દરરોજની ૧૧ ગાંસટીઓ-ટકી રેડ 
રતી રંગાય છે; અઢી ગાંસડી કાળા રંગની રંગાય છે, અને રો 
ગાંસહી પીળા, લીલા, અને ખીજ પરચુર્ણુ રગતી રંગાય છે. એટલે 
જ દર્‌ વષે? આ કારખાનું ૫૪૦૦ ગાંસહીએ ર૨'ગી શકે છે. દર વષે 


પેટલાદમાં રંગવાનાં કારખાનાં ભાગ ૧ લે; 1૮૨૬--- 


' ફૂ, ૧ર૦૦,૦૦૦, ની કિંમતને માલ નીકળે છે, અને રૂ. ૫૦,૦૦૦, 
મજુરીના ખર્ચમાં વપરાય છે. 


(૪) આ કારખાનાંએ ધણે ભાગે પહેલાં દમાં 
મીલેમાંથી અને કે!ઇ૪ કોઈ વખત વડેદરાની મીલેમાંથી ખરીદ કરતા 
હતા. હાલમાં તો તળ પેટલાદમાં સુતરતી મીલો ચાલુ થવાથી બધું 
સુતર ત્યાંથી જ ખરીદ કરવામાં આવે છે. રગેલા સુતરતો ધણુ ખરે 
ભાગ-કલકત્તા, કાનપુર, નાગપુર, તેમજ, નવસારી, કેર, વલસાડ, 
નડિયાદ અને વસો જેવા ગુજરાતનાં કેટલાંક ગામોમાં મોકલવામાં 
આવે છે. ર'ગાયલા સુતરનેો મોટો ભાગ ૨૦ થી ૨૪ ન'ખર સુધીનો 
હોય છે. જે કે ૧૨ થી ૪૦ નબર સુધીનું સુતર પણુ વપરાય છે. 
જમ'તીની અનાવટના રંગો વાપરવામાં આવે છે; અને સોપર 
(306 )-એકસ્ટ્રેકટર ( 8%દરલ' ), સ્ટીમ બૉઇલસ' 
( ફાલ્તા 0011૯15 ) વગેરે મજુરીના બચાવ ફરતારાં યત્રે દાખલ 
કરવામાં આવ્યાં છે. કારખાનું ધીમે ધીમે પોતાનું કામ વધારતું ગયુ 
છે. એટલે જુદાં જુદાં ખાતાંએની ગેો!ઠંવણુ કરકસરવાળી નથી; 
પરતુ વ્યવસ્થા બહુ ઉત્તમ છે. ડાઇંગ માસ્તર-તરીકે કામ કરનાર 
ઇસમ કલાભવનનો એક જુનો વિદ્યાર્થી છે. 


ભાગીદારોની એક પેઢીની માલિકીનું આ કારખાનું છે. તેને 
તેઓ જૈદન્ટિ સ્ટીક ૩'પતીમાં ફેરવી નાખવાને ધચ્છતા નથી. 


( વેપાર ઉદ્યોગ ખાતુ; વડોદરા રાજ્ય 
પ્રસિદ્પત્રક-ત',. ૪ સન ૧૯૧૯ તા આધારે ) 


૧૮૨ ર્‌ગવાની કળા. 


પાઠ ૬૦ મે!, મ. 
પેટલાદમાં ર'ગવાનાં કારખાનાં શા. ૨ જે. * 
સયાજી ડાઇગ એન્ડ સેન્ઝુફેકચસીંગ ડ“પનીવું વર્ણન, 


પેટલાદમાં આ એક ખીજીં અગત્યનું કારખાનું છે. આગળ 
જણાવેલા કારખાના જેવીજ પદ્દતિ ઉપર અને તેવાજ આશયથી 
આ કારખાનું ખોલવામાં આવેલું છે. વધારે માત્ર એટલું જ કે 
તે સારી રીતે ગોઠવેલું છે, આ કારખાનાવાળાએ પણુ એજ 
2કાણેથી સુતર ખરીદૈ છે, અને રગેલું સુતર તે જ જગ્યાએ વેચે છે 
અને તે જ નતના ન'બરવાઈું સુતર્‌ વાપરવામાં આવે છે. રગવાતી 
પદ્દેતિ પણુ ઉપરના કારખાનાના જેવી જ છે. કલાભવનનો એક 
વિદ્યાર્થી બધા ખાતા ઉપર દેખરેખ રાખે છે. ચાર ભાગીદારો પેઢીની 
માલિકીનું આ કારખાનું છે. 


આ કારખાનામાં દરરોજ દસ ગાંસડીઓએ રંગાય છે. 
લગભગ ૩૦૦ માણસોને દરરોજ કારખાનામાં કામે લગાડવામાં આવે 
છે. સ'ચાએ અને મકાન પાઠળ લગભગ ર્‌. ૭૫૦૦૦ રોકવામાં 
આવ્યા છે, અને રૂપિયા સાડાત્રણુથી ચાર લાખની ચાલુ થાપણુ આ 
કારખાનાની છે. મજુરી ખરચને વાષિક આંકડે લગભગ ૩૫૦૦૦, 
જેટલો થવા જય છે. આ કારખાનું ધ. સ. ૧૯૦૫ ની સાલમાં 
ખોલવામાં આવ્યું, યારે અહિ પણુ દરરોજતી ૧ ગાંસડી ર્‌ગવાની 
નાના પાયા ઉપર્‌ શરૂઆત આ કારખાનાએ કરી હતી. હાલ વાર્ષિક 
રૂ. ૮૦૦,૦૦૦ તો માલ નીકળે છે અતે દર વષે ૩૬૦૦ ગાંસડીઓ 
રગવામાં આવે છે. 


પેટલાદમાં આ ધ'ધાતી ફ્તેડનુ' માન સ્વગસ્થ રાજરત્ન 
રેઠે નાર્ણુભાઇ કેશવલાલ અને તેમના પછી શેઠ છેટાલાલતી ધધો 
ખીલવવાતી શક્તિને ધટે છે. શેઠે મોતીલાલ જમનાદાસ અને તેમના 


 જેટલાદમાં ર્‌ગવાનાં કારખાનાં ભાગ ૨ જોમ ૧૮૩ 
ખીન્ન ભ્રાગીદારોતી શક્તિ અને દીધ'દ્રદછિ પણુ આ કારખાનાની 
ફૂતેહનાં કારણ! છે. તે સિવાય આ ધધો પેટલાદમાં શી રીતે પગભર 
થઇ શકયો, તેનાં બીજન કારણો મળી આવતાં નથી. પ્રથમ બહારથી 
કાચો માલ આયાત થતો. હવે તળ પેટલાદતી સુતરતી માલમાંથી 
ખરીદે છે; અને કલકત્તા જેવા હિદુસ્તાનના ખી” છેડાના પ્રદેશમાં 
તેયાર થયેલો માલ વેચવામાં આવે છે. પેટલાદના પાણીથી સુતરને 
મજબુતી આવે છે. આ ઉપરાંત ખાસ ડુદર્તી લાભ કાંઇ નથી. 


આ ધધાની ખીલવણીની તક પ્રથમ કલાભવન તરફથી 
આપવામાં આવી હતી, અને અત્રેના કાય દક્ષ વણિકરેએ તે તકનો 
લાભ લીધો. થીમત નામદાર મહારાન્ન સાહેબના રાજ્યમાં નવા 
હુન્નર ઉદ્યોગ ખીલવવાની દીધદ્રદિવાળી રાજનીતિનાં આથી વધુ 
સારાં પરિણામતી આશ્ઞા વધારે રાખી ન શકાય. પેટલાદના ર્‌ંગવાના 
ઉદ્યોગની ખીલવણી માન અને મગરૂરી લેવા જગ છે. ક 

ઉપર્‌ના બન્ને કારખાનાના હેવાલોથી આપણુને જણુવાનું મળે 
છે કે પેટલાદમાં રંગનું કારખાનું શરૂ કર્વાતી સલાહ પ્રથમ કલાન 
ભવનમાંથી એટલે પ્રે. ગન્જર્‌ સાહેબ તરક્થી મળી તથા કારખાનું 
શર કરવામાં પણુ કલાભવનના વિદ્યાર્થીઓનો હાથ છે; તેમજ 
આજલદિનિપર્યત ખન્ને કારખાનામાં રંગ માસ્તર તરીકે કામકાજની 
દેખરેખ રાખનાર કળાભવનમાં ભણેલા વિદ્યાર્થીએ જ છે. તે તે 
ઉપરથી અપપણને બોધ મળે છે કે હુન્નર ઉધોગની કેળવણી મેળન 
વવામાં કેવા કેવા અણુધાયો લાભ સમાયા છે ! માટે તમે પણુ આ 
રગ મ'દિર્માં રંગ કામનું ઉત્તમ જ્ઞાન મેળવા હૉંશિયાર થઈ દેશ્ઞ- 
[હેતના સારા કામમાં જેડાઇને ધણું ધન મેળવી સુખી થન્ને. જે 
રાજ્યમાં આવી વિધા મેળવવાની સગવડે। છે, તે રાજ્ય અને મહારા 
સાહેબનું પ્રભુ ભલું કરજે, એવી પ્રાથના કરીફું. 


આયાત દના 








